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In het Koloniaal Muséum der NederlandscHe Maatschappij ter 
bevordering van Nijverheid bevinden zich thans de volgende 
verzamelingen van Nederlandsch-Indische houtsoorten: 

I. 1043 monsters uit de verschillende streken van Ned.-Indië , 
bijeenverzameld op last der Regering en ontvangen van 
het Departement van Koloniën. 

II. 116 monsters , ontvangen van den Heer Mr. S. C. J. W. 
VAN MusscHENBROEK , Assistent-Resident van Buitenzorg 
en Honorair Lid der Ned. Maatschappij ter bev. van 
Nijverheid. 

III. 208 monsters , meerendeels afkomstig uit 's Lands Plan- 
tentuin te Buitenzorg, en ontvangen van den Heer J. E. 
Teysmann, Inspecteur-Honorair der cultures in Ned.- 
Indië , Honorair Lid der Ned. Maatschappij ter bev. van 
Nijverheid. 

IV. 73 monsters^ uit de Minahassa (res. Menado , eil. Celebes) , 
ontvangen van den Heer Teysmann. 

V. 120 monsters, ontvangen van den Heer W. L. deStur- 
ler, Oud-Majoor bij het Indische Leger (behoorende bij 
zijne in 1865 door de Ned.- Maatschappij ter bev. van 
Nijverheid met goud bekroonde Verhandeling). 

VI. 52 monsters, ontvangen van het Departement van Marine 
en op last van genoemd Departement onderzocht en 
beschreven in de Mededeelingen betrekkelijk het Zee- 
wezen, deel V. 
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VII. 25 mopsters, ontvangen van den Heer van Deun Sr., 
te Roermond; 

benevens eenige afzonderlijke monsters, van verschillende 
personen ontvangen. 

Tot de beschrijving dier Houtsoorten is gebruik gemaakt van : 
De beschrijvende catalogussen {in handschrift), behoorende 
bij de verzamelingen, onder l en \l vermeld, en de 
Mededeelingen betreffende het Zeewezen, deel V. 

MiQUEL. Flora Indiae Batavae. 

Hasskarl. Catalogus Plantarum in Hort. Botan, Bogorimsi 
cultarum. 1844 

Aanteekeningen over het nut, door de bewoners van 

Java aan eenige planten van dat eüand toegeschreven. 
Amst. 1845. 

G. J. Filet. De PlcMüen in den Botan. tuin bij het groot 
Mü. hospitaal teWdtevreden. Bat. 1855. 
" " De inlandsche plantennamen, bijeenverzameld en in 
alph. volgorde gerangschikt. (Nat. Tijdschr. v. Ned.'Indië, 
XIX, 1.) 

W. L. DE Sturler. Beschrijving der Houtsoorten van Nederl- 
Indië. ( Tijdschrift der Ned. Maatschappij ter bevordering 
. van Nijverheid. 1866.) 

Cataiogue descriptif des espèces de bois de P Archipel 

des Ind. or. Leiden. 1867. 

Teysmann en Binnendijk. Catalogus van 's Lands Plantenluin 
te Buüenzorg. 1866. 

Aanteekening van inlandsche plantennamen van Bang- 

ka: (Nat. Tijdschr. van Ned.-Indiè. XXVH , 236.) 

S. KüRZ. Korte schets dei' vegetatie van het eiland Bangka. 
(Nat. Tijdschr. van Ned.-Indië, XXVH, 27.) 

Oök de OEservatk)nes Phytographicae van Teyi&mann en 
Binnendijk en ftr. R. H. C. G. Scheffer, en de^ verspreide 
gefichriften van genoemde onderzoekers, akook dievanBLUME, 
DE Vriese, Zollinger, Junghuhn en Hasskarl z^n geraad- 
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pleègd, terwijl van de beschrijvingen vaift Indische houtsoorten 
dóOr de Heerén van Rees, Holle, Scöilthüis, MoILIér 
en anderen, voorkomende in de Tijdschriften van de Ned.- 
IndiSche Maatschappij van Nijverheid eft Landbouw en de 
Könitiklijkè Natuurkundige Veréeniging in Ned. Iildië, toöde lÉ 
kéniils genomen. 

Voof dê nomenclatuur k het gróote werk van Miqüel gè* 
volgd, evenwel met enkele wijzigingen, vVaar de? latferö OiidéN 
zoekingen van Teysmann en Scheffer dit noodig hebben ge- 
maakt 

Bij de opmerkingen omtrent de verschillende houtsoorten heb 
ik zooveel mogelijk de bronnen aangewezen, waaraan ze ont- 
leend zijn. Opmerkingen van andere schrijvers dan die der bij 
de verzamelingen behoorende Catalogussen heb it alleen dan 
overgenomen, als dé wetenschappelijke namen bekend waren, 
en omtrent de indefttiteit geen twijfel bestond. — Waar ik 
eenigzins heb getwijfeld, is dit door een ? aangewezen. 

Door dezen Catalogus is , hoop ik , voor mijne belaAgstelleride 
vrienden in Ned.-Indië de weg gemakkelijk gemaakt om de 
verzameling > in het Koloniaal Museum aanwezig, allengs met 
de ontbrekende houtsoorten aan te vullen, waarvoor ik mij 
dringend blijf aanbevelen. 

Met het oog daarop moet ik hier Vermelden, dat eenige 
houtsoorten, behoorende tot de Verzamelm^ N°. I, bij de aan- 
komst uit Indië hare etiketten hadden verloren, waardoor ze 
niet met zekerheid konden herkend worden. Zij zijn in onzen 
Catalogus met een * aangeduid. 

Het is mijn innige wensch, dat mijn arbeid van eenig ntrt 
moge zijn tot vermeerdering der kennis van een der belang- 
rijkste voortbrengselen van Nederkindsch-Indië , en toor^l moge 
strekken tot bevordering van eene meer en meer doelmatige 
exploitatie en technische aanwending van de houtsoorten ift 
NederL-Indë zelf. Ik acht het toch van het hoogsta belamg, 
dat aldaar tegen eene roekelooze uitroeijing der detïgdelijfeste 
en edelste woudboomen worde gewaakt en deze döoraahptón- 
ting zooveel mogelijk worden vermenigvuldigd. — Ik wijs hier 
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ender anderen op eene mededeelirtg van den Heer Dr. Sgheffër , 
Directeur van^'sLands Plantentuin te Buitenzorg (Verhaal van 
een paar dienstreizen in de ass.-res. Buitenzorg; Nat Tijdschr. 
van Ned.'Indië, XXXII), volgens welke de prachtige Rasamala- 
boomen, vroeger .zoo talrijk op Westelijk Java, aldaar thans 
door uitroeijing meer en meer verdwijnen, waarvan mijns in- 
ziens een toenemende overvloed van minder waardig hout in 
de wilde boss<ihen het gevolg moet zijn. 

Haakleh, 1872. 

F. W. VAN EEDEN. 
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Nummers der Verzamelingen. 

I. Verzameling, ontvangen van het Departement van Koloniën. 

II. // van Musschenbroefc. 

in. // Teysmann,' Buitenzorg. 

IV. tr n Minahassa. 

V. // de Sturler, 

VI. it onderzocht van wege het Departement van Marine. 

VII. // van Deun. 

Aanhalingen door letters aangeduid. 

(7, Catalogus der Houtsoorten van het Departement van Koloniën. 
v. M. u r n . Verz. van Musgchenbroek. 

8t, Bekroonde Verhandeling van den Heer de Sturler. 
T. Teysmann en Binnendyk , Catalogus van 's Lands Plantentuin te 
Buitenzorg. 1866. 
Kièh, Hasskarl. Aanteekeningen over het nut, door de bewoners van Java 

aan eenige planten van dat eiland toegeschreven. 
Miq. Miquel. Elora Indiae Batavae. 
Z. Mededeelingen betreffende het Zeewezen. V. 



' G. B. Groote boom, boven 25 voet. 
K.B. Kleine boom, beneden 25 voet. 

H. Heester. 
G. H. Groote heester. 
B. H. Boom die soms als heester groeit, 
S.H. Slingerende heester. 
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Hoatsoort^a vaa Nededandsck ïndLa. 



1. Abrojna angnsta !• f/ — (Battnerjaceae), ln\ l^Ueijanghier of 
Kiketjangkir (sund.). Java, tot ^500/. G. H^. 

Yan den bast kan touw vervaardigd wordeij.. ni, 4:2. 

2. Acac\a leneoplilae^ W«— (Mimoseae). Ir^l. Pilfln^.{^^,). J[|vi^. p. B. 

ïlen boom van middelmatige hoogte en zwaar vanstam. Het houtig bij 
volwassen boomen vast en hard eii wprdt bij 4e inboorlingen ffebruikt 
tot palen bij den huisbouw. De vmcht wórdt' gegeten en het -sap der 
wbrteU is verkoelend 'en dorstlesscbeji.dr. St. Set ketnhoutiöeeiïuiéwgU- 




3. A. tomentosa W. — Inl. Klampis (jav.). Java. Ö. R 

Komt in geene groote afmetingen voor, genoegzaam echter voor huis- 
bouw en voor de vervaardiging van eeiige meubelen en vooral van 
gereedschappen. Het hout bezit een middelmatig fljne .vezel, isbuiraaam 
en sterk, en. bleek allezins tegen vochtigheid "bêètand te '2ijn. fifefiff 
echter geneigd tot scheuren. Eenè variëteit wordt op eenige plaatsen 
Klampok genoemd, v. 4f. I, 2*. II, 72. 

4. A. fitjMpc — Iiil. Gedingding (jay.). Java. 

Voor timmerhout ongeschikt; slechts voor brandstof van eenige wïjarde. 
a 1 , 3. V 

5. Acei: laiji^iniua Qssld* — (Ac^rineae). Inl. Hoeroe neutjang (^lund.). 
Wallklan. (jay.) Java-'^Bergstreten, S'öÖO— SÖÓO'/ G. U 

Z^r goed timmerhout voor huisbouw, enz. C. I, 525* 

6. Achras Sapota L. — (Sapotaceae). lul. Sauw manilla. K. B. 

^f^on^tig uit ^op. Amerilp>. Op Java gekweekt. T, III, 36. 

7. ^denanfJi^ra i»aTOo(^a L* — (Mimps^e). Inl. Segaweh (iav.). Bajefi^ 
(mad). Se^fa of ^aga kajoe (mal.). Java,'Bangta èn %' geheele 

- Archipel. U B. ' ' '. ^ '• 

(joed timmerhout ypour huis))toi]^^, qo^ yopp hpute^ hamers en d^ harde 
vopnyerpeu yaoL hei ^iftel^^-spel gebruikt Q. t)e zadejl worden geroost, 

fQstaftipt, d^ schU ïlaaijyan weggeworpen eja het witte met ^rjjst gegeten, 
r^t*!. Ook diej^en 4p zaden pm gou4 te. wegen.- Pe Waden dienen als 
g^neesipiddel. I, 14. ÏII, 7Q. 
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8. AdenAnfhera spec -^ InL Koepang. Gelebes. 

Van geringe waarde. C. I, 15. 

9. Adenoerepfai spee. — (Eaphorbiaceae). InL Djalie, Samatra. 

Voor huisbouw geschikt. C. I. 360. 

10. A. JaTaniea BL — IdL HuijieL (sund.) Java. III. 185. £. B. 

11. Adlnandn stylosa Miq. — (Terustroemiaceae). Inl. Plumpang 
hiiam^ Bangka. C. Pinang pinang goendicy Samatra. 7. — B. H. 

Timmerhout. C, I, 399. 

12. A. glabni Miq. — IdL Ranoe. C. Plumpang poetie T^ Sama- 
tTa. B. H. 

Voor huisbouw. C, I, 400. 

18. A. spec. — InL Keloetoem arang. Samatra. 
Voor praauwen en meubelhout. C. I, 401. 

14. A. spec. — InL Katjang. Samatra. 

Uitmuntend timmerhout. C, I, 402. 

15. Aegieeras floridnm R. et S. — (Aegicereae). Inh Timon, Oo^t- 
Java, Molukken. 

Alleen voor brandstof. C, I, 657. 

16. Aegle Marmelos Corr. — (Aurantiaceae). InL Madja (jav.). Tang- 
koeloe (maL). Java Timor. K. B. ' . 

De yruchten zijn beroemd als geneesmiddel tegen dyssenterie. III , 147. 

17. Aglaia tomentosa T. et. B. — (Meliaceae). InL Boenjauto, 
Bangka K. H. 

Voor vlotten geschikt. C. I, 490. 

18. A. Minabassae T. et. B- — InL Langsa oetan of Wilde Langsa. 

Saparoea, Haroeko en Noesa-lahoet. 

Deze boom is zwaar van stam; het hout is bruin van kleur en zacht 
van weefsel, met gestrekten draad. Om z^n taaiie geaardheid door de 
inboorlingen zeer gezocht voor huisbouw, meubels, enz. Soortelijk g&- 
wigt 1,096. SL V, 16. 

19. A. spec. InL WoleK Celebes. 

Voor verschillende materialen bij huisbouw enz. C. I, 492. IV, 65. 

20. Albizzia latifolia Boiv. — (Mimoseae). InL Kitakee^ Kitohé 
(sund. mal.), Tehek (jav.).In Ned. Indië algemeen. G. B. 

Voor huisbouw geschikt. C I, 5. 

21. A. molnccanaMiq. — Inl. Selewakoe. Sikat. Molukken. III , 130. G. B. 

22. A. procera Bthm. — InL Kihiang (sund.), Weroe (jav.). Java. G. B. 

Een boom van middelmatige hoogte , doch zwaar van stam. Hy komt 

' voor op Java in de lage streken en wordt ook op de Philippynen en in 

Burmah aangetroffen. Het hout is week en grof van vezel. Soortelijk 

fewigt 0,596. St. Volgens C. voor huisbouw wel gebruikt, doch over 
et algemeen weinig geacht. Volgens Mr. D. Koorders (Bijdragen Taai- 
Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indië, 1870, blz. 353) wordt 
het niet door de bangbara's (zekere torren) aangetast. Volgens v. M. een 
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der beste houtsoorten van Indië, menigvuldig voorkomend en ze«r ge> 
sdiikt voor huisbouw, meubelmakerij en vele technische doeleinden. 
I, 4. II, 4. V. 65. 

23. Albizsda stipnlata Bth. — Inl. 8engon (jav.) Javn. Lagere streken* 

Het hout is ligter dan van A. procera, en erover van vezel, kan 
[. B. intusschen tot de goede houtsoorten gerekend woraen , komt menigvuldig 

in genoegzame afmeiingen voor om er breede planken van te krijgen en 
^ is eene voor meubelmakerij en huisbouw zeer geschikte en door de Javanen 

I. E veel gebezigde houtsoort, v. M. Het wordt door de witte mieren niet 

aangetast. HsskL II, 5. 

24. A. (montana Bthm.?) — Inl. Wangkol (Jav.). Bangkol (mad.). 
Kiharoeman, Java. K. B. 

Goed timmerhout, voor huisbouw geschikt. C I, 7. 

25. Aleurites trilüba Forst, — A. moluecana W. (Eaphorbiaceae). 
Inl. Kemirie^ Kamirie (mal. jav.), [Moentjang, (sund). Hssk.) 

* Sapirie op Celebes, ook JFijauw (tons. in Menado). SièoA op 
Borneo. Java, Molukken, Tiinor. K. B. 

Bene slechte houtsoort, die zich echter goed laat bezigen voor snijwerk 
(ongeveer als lindenhoui). De Javanen maken daaruit bij voorkeur de 
Topeng-en Wajang-maskers ; verder wordt het voor eenige gereedschappen 
en als brandhout gebruikt. Het komt in aanzienlijke afmetingen voor. v. M. 

De zaden worden als specerij enz. gebezigd en leveren eene zeer geachte 
olie. I, 372, n, 47. 

26. A. spec — Inl. JFijauw. Menado. 
Is waarschijnlijk dezelfde als de vorige. IV, 45. 

27. Allophylns sundanns Miq. — (S2kfmdAcesieyinL Kalempajan {mal.). 

Halippajan (mandh.). De geneele Archipel. 

Voor huisbouw wel gebruikt ; de bladen leveren een uitwendig genees- 
middel voor kinderen. C. I, 522. 

28. Al. (Sapindacea) spec. — Tady. Celebes. 
Voor huisbouw geschikt. C. I, 523. 

29. A.? (Sapindacea) spec — Ridan. Bangka. 
Goed timmerhout. C. I, 524. 

30. Alstonia calophylla Miq. — (Apocyneae). Inl. Poelei pipi (mal.). 
Sumatra. 

Voor planken geschikt. I, 618. 

31. A. eximia Miq. — Inl. Djeloeloeng. Bangka. G. B. 
Voor huisraad gezocht. C. I, 619. 

32. A. macrophylla Wall. .— Poeloe Pinang. — III, 80. 

33. A. scholaris B Br. — Inl. Qahoes (jav.), Poeli (mal. jav.). Lameh 

(sund.). Poelei hampong (mal.) op Sumatra. 'Rito^ Celebes. Poelan- 

ien hoehoor^ Borneo. Geheel Zuid-Aziëen deSunda-Archipel. K. B. 

Voor huisbouw wel gebruikt, maar van geringe waarde. CHetweeke 
hout geschikt voor insectenkistjes ; ook geklopt voor kurken. Hsskl. 1 , 617 . 

' 34. Alstonia spatnlata BI. ^— Inl. Lameh. (sund.). Java. G. B. 

Een boom, die tot ongeveer 50 voet hoog groeit. Hij komt voor in 

1* 



de .Ifg^re beirgstreken vis^n de l^rea^gier. Het hout is wit, tamel^k vast 
en iiia van weefsel, doch week en laat zich derhalve gemakkelyk bewerken. 
In £uropa welligt voor- snijwerk aan te bevelen. Soortelijk gewigt 0,608. 
'SL V. 1(H. 
'Ö5. JL dt»éctattilfe "B. 'Br, — 'Poeli (jav. mei.); Poe lee of' LaMeh aweh 
'(éund). Timot. Java? 

: Het hout is middelmatig van vezel , veerkrachtig , doch weiniff duurzaam ; 
het komt in vry aanziemiike afmetingen voor, wordt meestal echter voor 
kleine voorwerpen, meubelen, huisraad enz. gebezigd. Be meeste ^adel- 
bokken der Javaansche zadels worden van dit hout gemaakt. 9. M, tï , 84. 

36. Ao speo. — Poeley (mal). Goti (mandh.). Sümafra. 

Voor planken bij huisbouw. C. I, 620. 

37. A. spec. — Poeïawie (jav.). Sumatra. 

Vöór ÜüisbouW gèschtit. 'C. I, 621. ♦ 

*S(8. A. iplec. — Totóndong. Celebes. 

Voor 'verscheidene materialen bij huisbóiiw enz. I, 622. IV, l9. 

89, A. spec. — Tolor kartets of Suméting (tons.). Celebes. 
'AIs'voren.1,623., IV, 63. 

40. A. spec. -— Poelantên hatoe. Borneo. 

Voor doodkisten; ook voor praauwen wel gebruikt. I, 624. 

'41. A. spec. — DjilUi, Bangka. 
Goed timmerhout. I, 625. 

42. Amoora Aphanamixis R. et. Sch. — ^^(Meliacèae). Inl.X/^/^'^^W^ 
(suiid), Mendjanlöng^ Bangka. Java, Bangka. 6. B. 

Levért goed timmerhout; de bloemen geven honig. Cl, '47'5.'1II, 7. 

48. Anacardinm occidentale L.*^^ — ' (Anacardieae). Uit Zuid-Atnerika, in 

Oóst-IVid'ië "sedert lang ' algemeen. 'InL JTö^W (sund). C. DJamboe 

mehdeh of D. monjet, Mangga monjei Hssk, G. B. 

Het hout heeft ^e&n^ Vaarde. C. ^Üit den siarti vfci^de vebcheidènhefd 
B. indicun vloeit dikwijls edti sap, dat zich tot een vuistgrooten kogel 
aanzet; wordt deze met water vermengd , dan heeft men een zeer gq^e 
l^m (gomme d'acajou). De vruchten of beter, vruchtdragéfszynvleeschachtig 
en eetbaar. Hsskl. De vruchten ^jn o6k "wel oiider den naam van 
ólifantsluizea of ac&journbten bekend en bevatten een zwart bytend sap. 
È'iletM, 536. 

44. Anona mnricata Dun. — (Anönaceae). Trpp. Amerika, op Java 
gekweekt. Inl. Nangka boehoen, N, wolanda (mal). 

Het houf heeft weinig waarde. C. De vruchten (ZnninBak) behooren 
tot de lekkerste, daarbij echterzeer verkoelende West-Indische vruchten, 
en worden vAf algemeen in Nederlandsch Indië'ftaiigèkweékt.' jy**A/. I, 251. 

'45. A. retlenjfcata L. — Afkomst als voren. Inl Nöna, 'Mmóa. K. B. 

Een héesterachtige vruchtboom , die niet hoog opschiet en allerwece 
in de lagere strdten van Indië voorkomt. Het hout is ligt en niet deugd- 
^z^m ; de vrucht is tamelijk geurig. St. De vrupht heeft eei^ aangenaam 
vfit vleeach, (dat'als boter op de tong smelt. üssM, Soortelijk gewigt* 
0;4ll St. V, 103. 

46. (Anónacèa' speel) — Inl. Riengang, Bangka. 
Vbör plknken'zièèr gfeéchTtkt. C. I, 255. 



47. (Anonacea spec.) — Tnl, Mempisang, Baugka. 
Voor sleepriemen, scheppers, enz. 6?. 1,^66. 

^8. (A, 8pee«) — Pamelesian, Oelebes. 

Voór verschillende materialen bij htiisbotiw enz. C, 1 , 257. 

49. (A. 8pec«) — Mempinang. Bangka. 

Goed timmerhout, é. I, 258. 

50. (A. spee.) — Mendaróe. Bangka. 

Zeer geschikt timmerhout. C. I, 259'. 

&1. Antiioeeplmliis Cadamba Miq. — (RubtaceUe). Yoor-'Indie , Ben- 
gale. O^ Java gekweekt. III, 169. 

'^% A. indicris "Rich. — Voor Jndië,Java. Inl TjaétetaUain{^ndL).Q;li. 
Goed timmerhout. C. I, 589. 

53. Antiaris toxicaria Leseh. — (Artocarpede). JiBva,StimatTa,Borneo, 
'Celebes. Inl. Pohon Oepas, Antjar (sund.). Ipo olNipo op Celebes.G. B. 
Boom van middelbare hoogte, die niet veelvuldig voorkomt. Deze is 
de vroeger zoo beruchte gif boom van Java, wiens eigenschappen bij later 
bedaarder öiiderzoek grbotendeels bleken overdreven te zijn voorgesteld , 
hoewel het sap scherp en venijnig is en het Ja vaansche pijl vergift levert. 
Het 'hout is wit, ligt, heeft een fljhen langen en gesloten vezel , is buig- 
zaam en vrij sterk, doch duurt niet lang en is geneigd tot scheuren. 
V. M. II, 76. m, 63. 

5'4. Aintidés'iiiaBimiasSprg.^ — (Atitideslneie). Java, Molukken, Atnbon. 
Inl. Hbeni^ Boeni (stind.). Woenie (mal jav.). G. B. 

Voor huisboüw geschikt. C, De zeer lekkere en iets zure vruchten 
vap dezen niet bijzotidcr grooten boom staan zeer in waarde en worden 
met zorgvuldigheid geplukt en duur verkocht. Men ziet tot dat einde 
den boom dikwijls geheel met bamboesteigers omgeven om het plukken 
der in menigte aanwezige vruchten gemakkelijk temaken. IT^^^. Dé jonge 
bladen zijn zweetdrijvend en worden als gcpente gegeten. Miq, 1 , 38é. 

5*5. A. BMiiis rar. — Woenie ij aai (jav*). G. B. 
Voor huisbouw geschikt. C, I, 385. 

56. A. montamtm n« — PhilippjDsche eil. ; op Java gekweekt. Inl. 
Hoeni pasir^ Soör poeii (sund.). G. H. III, 8, 

'57. A. l^CQlatitïii'lil. — Java, Timór. ItA. Dempoèl{^2i:v),Onjani 

(sund.). G. B. 

Tameiyk goed. hout. C. Voor verschillende doeleinden geschikt. ». if. 
De vruchten worden raauw gegeten en zijn zoet en tevens eenigzins zuur. 
Hsskr I, 386. II, 36. 

58. A. corlaeenm' 'tolsii. — Java. III, 76. 

59. A. diandnun Spn — Java. Inl. Ondeh Ondeh, Andee qI Andeh. G H. 

Deze houtsoort heeft bij de Javanen een goeden naam voor huisbouw , 
gereedschajjpen en meubeleji.. Hij is fijn van vezel en komt veel overeen 

met Eugenia lucidula. v. M. II, 27. 

. •• • 

60. A. jrabeseens Roxb. — Westelijk Java , in de lagere bergstreken. 

Inl. Soör (sund.). 

Een boom van ongeveer 70 voet hoogte, fiet hout is fijn enviastvan 
'wëêfsèl. en 'zéér duurzaam* in het gebruik voor hulsbouw. Soortelijk gewigt 
"Ql^Us'St. V, 112. ^ ^ ^ ^ 



61. Antldesiiui spee* Tnl. Gambir, — Bangka 

Voof planken geschikt. C. 1, 387. 

62. A. apec* Inl. Mas. — Celebea. 

Voor verschillende materialen by huisbouw enz. C. I, 388. IV, 6. 

63 Apenla spee. — (Laarineae). Bangka. Inl. Medung poeêêoar. 
Goed timmerhout. C, I, 981. 

64. AquilarU AgaUoeha Roxb. — (Aqnilarineae). Java, Sninaira. Inl. 
Oaroe of Kajoe Qaroe[sm\A, m2\.),Engkaraê, Aliem op Sumatra. G. B. 

Wordt voor huisbonw wel gebruikt, doch meest yoor reukwerk gebe- 
zigd. Levert het ware Lignum Agallochum of Aloës. Miq, 1, 175. 

65. A. malacceiiaijB Lam* — Sumatra , Bangka. Inl. Haling, Tabak op 
Bangka. 

Van weinig waarde. C I, 176. 

^%, Arancarta brasUiensia A* Rleh. — (Abietineae). Uit Brazilië. Te 
Buitenzorg gekweekt. III, 9. K. B 

Areea Nibiing Mart. Zie toeoaperma lllamentoaa BL 

67. Arenga obtasifolia MarU — (Palmae). Java, Sumatra. InhLangkap, 
(sund. mal.) 

Een deugdzame houtsoort, voor stijlen zeer geschikt. C. De bast, die 
tusschen den stam en de bladstelen zit (lidi, ityoek, toek) wordt tol bezems 
verwerkt en ook tot huisbedekking gebezigd. Het hout wordt tot wevers- 
gereedschappen gebruikt en is zwaar en zwart; ook lansen en scheeden 
van wapens worden daaruit gemaakt; deze zijn zeer fraai, en een stuk 
van 1 — 1% voet lengte en 1 duim dikte wordt met % gulden betaald. 
De jonge , ontwikkelde bladen {hoemboef) zijn lekker om te eten , de andere 
bladen dienen tot dakbeklerdin^ {atap). De sappen , die uit de bloemst-eng 
loopen, zijn nog zoeter dan die van Aren (A. saccharifeca) en hebben 
een aangename lucht. De boom geeft gedurig vruchten, galijk de klap- 
perboom , en sterft niet af na het vruchtgeven zooals de Aren. HêskL 1 , 698. 

68. Aromadendron elegana Bl«^ — (Magnoliaceae). Inl. Ki-loengloeng 
(sund.). Djalatrang T, Madja. Hask. Java. Q. B. 

Een boom van 50 — 60 voet hoogt^. Hij komt voor in de Preanger 
landen , in de eerste zone. Het hout , dat in geaardheid overeenkomt met 
dat van sommige Cupuliferen , is ligt , doch ook niet duurzaam , evenwel 
zeer bruikbaar in den huisbouw. Soortelijk gewigt 0,472. St. Het hout 
is bijzonder sterk en voor huisbouw en meubelhout geschikt. Essk. De 
schors is bitter aromatisch. Miq. V. 115. 

69. Artabotrys suaveolens BL — (Anonaceae). Inl. Doeri karbau. 

Aroi kilalaki (sund.). Kanangan oetan. Warimetien (amb.). Sunda- 

archipel, Molukken. 

Slechts voor brandhout geschikt. C. De welriekende bloemen van 
A« intermedins (fCallak , of Kananga aroy) worden tusschen kleedjes gelegd 
om deze een aangenamen geur mede te deelen. Hak, I, 252. 

70. Atroearpus altissima T. et B. — (Artocarpeae). Inl. Kloetoom- 
regis, Samatra. O. B. 

Een kolosale, statige woudboom, die in stam en kroon de kracht van 
den tropischen plantengroei vertoont. Hij komt voor in de Lampongs en 



in de Zuidwestelijke streken van Palembang , op hooge gronden. Het 
hout is bruin gevlamd,^ vast van weefsel en gestrekt van draad ; het laat 
zich gemakkelijk bewerken, en dqor vuur, onder den uitgeholden stam 
aangebragt, aanmerkelijk uitzetten. Ook het kloetoom behoorde weleer 
tot liet kajoe radja, en diende uitsluitend tot het maken van pentjahlangs 
(boomschuiten), die bij eene lengte van 70 voet, somwijlen 7 a 8 tot 
9 voet breedte hebben. Deze vaartuigen kunnen 50—60 jaren duren, zoodat 
alles voor het gevoelen pleit dat van deze kostbare houtsoort met het 
beste gevolg voor den scheepsbouw zoude kannen worden gebruik gemaakt. 
Het ware ook daarom wenschelijk dat men de aankweeking van dezen 
boom in daartoe geschikte streken , op elke wijze trachten te bevorderen 
of uit te breiden. Soortelijk gewigt 0,843. St, V, 29. 

71. Artocarpns Blnmei Tréc. A. pnbescens W. Inl. Bendo (jav.).6endah 
[mïïA).Kokap (mad.). Turrup T. Java, Borueo. G. B. 

Het hout is wit met zwarte strepen of vlammen, grof en min deugzaam. 
Het komt dikwijls in aanzienlijke afmetingen voor, doch is niet veel- 
vuMig in gebruik. Bij doelmatige bereiding zou eöhter van dit hout voor 
vele doeleinden partij getrokken kunnen worden, v. M. De bast wordt 
van* de buitenschil bevrijd en töt touwwerk gedraaid. De kleverige melk- 
sappen {ketah) worden voor de vogelvangst gebruikt. {Aroy koeloet leukeut). 
De bladen worden in de rijstmagaz^nen^X/^^imdd^^) tot onderlagen van 
de rijst op den vloer gelegd. De vruchten worden gegeten. C. I, 329. Il, 62. 

'72. A. dimorpliophylla Miq. — Inl. Poerin, Bangka. G. B. 
Levert hard hout, voor rijstblokken. C. I, 335. 

73. A. el^tiea Rw. — Inl. Boenda of Boeda (sund.). Terap Terep 
(sund. mal.j. Troeëp. Turrup. Turrup boeëk, Hssk. Bedjoh. 
C. Java. G. B. 

• 

Aan de monden der rivieren. C, De melkachtige sappen met die van 
meer andere planten worden tot vogellijm bereid, en ook tegen bloedloop 
ingenomen. Van den bast wordt een vrg sterk , roodachtig touw gemaakt ; 
het hout wordt ligt door witte mieren aangetast en daarom slechts voor 
rijstblokken gebruikt. De bladen worden als onderlaag van de rijst in 
de padiemagazijnen gelegd {lielip parree). De vruchten zijn niet zoo lekker 
als die van Nangka beurriet (A. integiifolia). Hssk, I, 328. 

74. A. glanca BI. — Inl. Timoe landoe. (sund.). Java. G. B. 

De stam is gelijk aan dien van A. rigida; het spint wit, het hout 
rood en grof en wordt door de witte mieren aangetast; dient echter voor 
bouwhout. Hssk, II, 86. 

75. A. ineisali»f» — InL Kloewie (jav) of Tiemhoel. (mal. jav.) 
Broodboo)!. Java, Sunda-eil., Molukken, Eil. der Stille Zuid- 
zee. G. B. 

De vruchten worden geschild en met onderscheidene kruiden, als Ao»/e», 
salim, hawang (uijen) enz. zamengekookt en dan bij de rijst gegeten. 
Hssk. Het hout is grijs en wit met zwarte strepen of vlammen, eenigzins 
fijner van vezel dan A. pubescens, echter meer tot scheuren geneigd. 
Het wordt bij gebrek aan beter gebruikt en komt iii middelmatige afme- 
tingen voor. «?. M, II, 63. 

76. A. incisa L. f. /? laevis Miq. (A. laeTis|Hssk.) — Inl. Soekoeru 
(jav. mal.) Java. G. B. 

Het hout is veel grover van vezel dan dat van den voorgaanden , minder 
aan scheuren onderhevig , wordt echter meer door insecten vernield. Het 



a 

koot is wii net ewiU ttrqm al TUuupen. Df^. r)|pe nnohtei^ wordea 
Mcbiid, gewuftcbea/aEffekookt en mei byroeging vm zout (a#M#) bg 
de njet gqseteo. üssJk, II, 64*. 

77. IrUMuryw lategrlMim L. — InL Nangka (mal.), I^imgio (jav.) , 
Tjoebadai hampong (maX. Som.), Rappo tjedo Cel. (7. Nangka 
bukriei T. J^va. In Oost-Indic veel gd^weekt. O. B, 

Een boom van ongeveer 40 voet boogte , die over sebeel Indië in de 
lagere streken voorkomt. Het bevallig ^1 gekleurd bont is iamelgk 
vast van weefsel en golvend van draad en dient voor meubelen en bmsbbuw. 
Uit de schil der groote. zware, eetbare vrucbt wordt eene nitmnntiende 
vogellijm getrokken. Soortelijk fl;ewigt. 0.635. ^. 

Eet bout wordt ool^ ^^bbziffd voor buffelbellen {kkittok keboh) en 4^ 
bouten in de wacbthuisjes ; aese geven een ver te booren'ffeluid'; bet 
bout wordt niet door de witte mieren aangetast. De bladen dienen voor 
bet afwruven en polijsten van fijne voorwerpen en zijn f^ner dan die van 
Ficus politpria Lam. De vrucktea worden raauw gegeten en men. onder- 
scheidt Nangka gedeh, N. beurriei of keriow, N. öoeboer, N. tjampedai. 
Zijn er slecnts weinig pitten in eene vrucht (Aoeloé), zoo noemt men ze 
Ü. boegang. De pitten woeden afgekookt en dan geroost en zün zeer 
lekker. HukL I, 332. UI, 74. V, 116. 

(A. Kerton Z. et IL) De var. Kertoto oi Nangka beurriet kenmerü 
zich door het groote aantal (300 — lOO) vruchten. Bisk, 

78. km mollls Miq. — Inl. Tampang. Samatra. 

Voor huisbouw geschikt. C. I, 334. 

79. Èu pomiformls T. et B. — Inl. Tiwoe landoe, (sund.). Java. 
III, 84. Q. B. 

80. A. Pe^jphema P^» — ^nL Tjamptdafk. Java. Nqkan Nakan ; Aka 
naian 1\ Samatra, Java. Q. B. 

De vruchten zyn eetbaar. C. I, 331. 

81. 1. rfgida Mlq. — Inl yaw^öw» op Bomeo. Tampang^ op Java. 
Poesêaafy Mandalika» T. Bq^oet, Hfak. Java, Suniatra, 
Bom^o. O. B. 

Het bout wordt voor sVylen van buizen gebcuil^t. C, D^ kleverige sappen 
{ketah) worden met wa9 {malan tmoü^ vermengd en tot net verwan der 
kleedjes {kain batik) gebruikt; het spint is w;t, \^i eigenl^ke hout 
igaleuK) ia rood ; witte mieren tasten het niet aan ; de vruchten zyn zuur- 
achtig zoet en aangenaam om te eten. ïtssk. 1, 330. Hl, 78. 

. 82. A. venenosa ZolL et. Morr. — Inl. Booeloe, Boeloe qngkp Qt^y.). 
Java. O. 9, 

Het hout is slechts voor brandstof geschikt. C, I, 333. 

98. A. Taril^ls lOq. — Inl. Kepor of T^epedak aijer, Bangka, Tima' 
dak'boegoe, Bofneo, Temedak^ Tjampfida\ aig^er^^ oamatra,Lam- 
pong?. Ö. B. 

■^oor huisbouw geschikt. C, I, 336. 

^A -A^ 8P*. — ^k^^f^P^rt<^<?.4^' Q- B- 

0£^cho<vi dez^ boom niet den omvang verkrygte^qpkzyn bout ipider 



daurz«am is dan dit van den Kloétoom^rëgis , 200 Vè nogthans dese h<nit0Oori 
nuttig en seev deogcUaam. Zi| dient almede tot het maken van raartuigen 
en ook voor den hnisboaw. Soortel^k gewigt 03^3. Si. ¥. 39. 

85. A. sp. — Kloetoom-nangko. G. B. 

Als de vorige. Soortelijk gewigt 0.504. St. T, 31*. 

86. A. sp. — Moumbie. Menado. O. B. 

Voor verschillende materialen bij'liuisbouw enz. C, IT, IS, 

87. A. sp. — Tarap, Boraeo. G. B. 

Het^hout he^ weinig waarde; van den bast \rordt touw gemaakt ; de 
kleverige melksappen dienen tot vogell^'m en de vruchten worden als 
groente gegeten. C. 1, 338. 

88. A* sp* — TJampada, Molukke». G. B. 

Goed timmerhout voor huisbouw. G. 1^ 3iO. ' 

89. A* sp. — Tjoebadak aijer. Sumatra. G. B. . 

Als de vorige. C^I, 341. 
dO. A» sp.? — Kapoof. Biüuw. I, 948. G. B^ 
Goed voor planken bij huisbouw. C, 

91. A. sp.? — Kapoor. Java. I. 783. G. B. 
Alleen voor brandstof. (7. 

91, A. sp. — Nangn. Java- Lagere streken der Preanger. 6. H, 

Het lichtbraine en tamelïjk vaste hout laat zich gemakkelijk bewerken 
en dient plaatseUjk voor huisbouw en landbouw-werktnigen. 8oortelyk 
gewigt 0,607. St V , 108. 

93^. Asti^id[& papetariB K. — (Melastomaeeae). Inl. Deka (Celebes) , 
Oehat papeda (mal). Mehoe lapia^ Apair of Epai op Ambon. 
Molukken. G. H. 

Voor verschillende materialen bij huisbouw enz. C. I, 116, IV, 29. 

94. ATerrhoa Bilimbi L. — (Oxalideae). Inl. BUembieTig (maL). B. 
oeloe, Baliembieng bisHe- T. Geheel Indië» Saoda-eilanden 

. Holakken. B. H. 

Het hout is als timmerhout bruikbaar. C. De- zuuraohtige vruchten 
dienen tot oonAturen en ook met groente gdux>kt om creee zuur te foaken. 
Bsêilf. i, 274. 

95. A* 9p. -* Int Blïmbmg. B. H^ 

Fraai hxMvt, rood en licht rood van kleuis ntst bruine vlammen, fijn, 
doch zwaar en moeyehjk te bewerken ; bovendien zelden gai^ te bekDmen. 
Het scheurt weinig, doch springt dikwerf tydens het bewerken door.de 
vele kwasten; overigens is het zeer duurzaam. Het wordt voor meubelen 
en- huisraad gebezigd. !be gave stukken zouden voor kammen, schffven, 
enz. kunnen gebezigd worden, r. if. Il, 82*^. 

96i Avieennla afltefaall» L. -^^ (Avicennieae). Inl. Waring^ (tons.) op 
Celebes. Api api (sund.) op Java. Langs de- zeekusten der warme 
gewesten^ over geheel Indiü tot in Australië. G. B. 
Voor verschillende materialen bjj fauisbouw «oz. I, 652, 

97. Barringtonla raeemMa Bl> -^ (M^prtaceae).- Ini Bongom Eeiflbn, 

2 
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Songang (sand.), Toetat^ Java. Kuststreken van Indië. K. 6. 
Zonder waarde. C. Volgens Rt»h. ia het hont der Barringtonia's fraai 
wi^ en fijn , en wordt zoowel voor bonwliont, als ook voor fijne hontwerken 
en scheeden yan wapens gebezigd. I, 95. 

98. B* Beinwardtii lOq. — InL Kendoeng (sond. mal.). Java. 
Tamelyk goed timmerhout. C. I, 96. \ 

99. B. speciosA L. — Inl. PoUan, Poetoen. 8L — Boeian ^ Kebun ^ T, 

Hoettoem (amb.) , Kalappa loepa of Lali (jav.). Kuststreken van 

geheel Zuid-Azië enz. G. B. 

Een zware boom van aanmerkelijke hoorte in de lagere bergstreken 
van West-Java. Het hout is vast van weesel en duurzaam. Futatselijk 
dient het voor huisbouw. Soortelijk gewigt 0,919. St, V, 111. 

100. B.Trie8eiT.etB. — Inl. Songom andjing (sund.). Java. G.B. 

Bg huisbouw gebruikt. €. I, 97. 

101. B. sp. — Boelan. Borneo. 

Goed timmerhout voor huizen , gereedschappen enz. Yoor scheepsbouw 
geschikt, hoewel het in geene groote lengten voorkomt. Soortelyk gewigt 
0,838. Z. C. 1, 98. VI, 39. 

102. B. sp. — Kajoe noenoe, IV, 66. 

103. Bassia sericea BI. — (Sapotaceae].Inl.2>;eft^£(7^.Java.IU, 11 O.G.B. 

104. Bischoffla Javanica BI. — (Eophorbiaceae). Inl. Gadok (sand. 

mal.). Gintoengan (jav.) , Bientiengan (mal.) op Sumatra. Java, 

Sumatra. G. B. 

Vrij goed timmerhout. C. Het hout is sterk , fijn van aderen en donker 
van kleur , wordt dóór witte mieren niet aangetast en dient tot huisbouw. 
Pe vruchten zijn zeer zuur en worden daarom niet gegeten. Üssk, I, 
365, m, 72*. 

105. Bixa OreUana L. — (Bixaceae). Trop. Amerika, op Java ge- 
kweekt. Inl. Gliengum, Galiengum, Glingum. Gloege, Kasoemba 
(sund.). K. H. 

' Deze heester , welke zich door spoedigen wasdom en de gemakkelijkheid 
kenmerkt, waarmede men hem kan verplanten, wordt zeer algemeen tot 
het aanleggen van levende heiningen {pagger ietoep of p. hieroep) aan- 
gewend. Zulke heiningen zijn altijd digt begroeid en firaai groen, waarbij 
nog bij oude heiningen de schoone rooskleurige bloemen komen. De zeer 
op Ramboetan (Nephelium lappaceum) gelijkende vruchten bevatten zaden, 
die met een oranjekleurig , vleezig omhulsel zijn omgeven, hetwelk vroeger 
veelvuldig tot bereiding van de verfstof Orlean werd aangewend. Bask. 
m, 200. 

106.BlackweIliafoetldaWall. — (ffomalineae). Inl. Samar. Samar- 
meira (n)al.) , Kajoe bessie op Ternate, (Tërnataansch Uzer- 
HOüï. Rumph.). G. B. 

Komt voor óp Ternate, op enkeleandere eilanden van den Molukschen 
Archipel en ook op Noordelijk Celebes. De boom is zwaar en het hout 
is vast van weefsel en tamelijk gestrekt van draad , doch warrig en laat 
zich tegen spaan moeyelijk verwerken. Soortelijk gewigt 0,915. St. Vrg 
goed timmerhout, doch niet zeer duurzaam. C. i, 135. V. 11. 

107. B. splrallfl WaU. — Oost-Indië. III, 154. Ü. B. 



11 

Il ]08. Blaekwellia tomentosa Tent. — IbL Kiboddoê (snud,), Bliesem 

k (mal.). Glingsem (jav.). Java. G. B. 

™ Hoat rood en meestal schoon gevlamd, deugdzaam , zeer geschikt voor 

meubels en ook voor huisbouw , althans het wordt er voor gebezigd. De 
stijlen moeten dan echter, zoover zij in den grond komen, voorai goed 
gebrand worden. De boom is fraai en bereikt dikwijls een aanzienlijken 
omvang, v. M. Volgens C. heeft het hout geringe waarde en wordt 

l weinig gebruikt. I, 136. II, 9. 

H. 109. Bonea diverslfolia IDq. — (Anacardieae). Inl. Baman oetan, 

Sumatra (Lampöngs). K. B. 
1 Het hout wordt voor krisscheeden gebruikt^ De vruchten z^n eetbaar. 

\ C. I, 563. . ' 

110. B. GandariaBL — Inl. Gandaria (sund. mal.). Goenarjahy Ken^ 
• darah {^mhA), Ramania op Borneo. Java, Borneo, enz. G. B. 

Goed timmerhout. De vruchten zijn eetbaar. C, I, 562. HE, 159. 

111. Braehjpteram mlcrophylliim Miq. — (Papilionaceae). Inl. Ka- 
joe feta. Sumatra (Palembaag). III, 136. G. B. 

! 112. Briedelia glanca BL — (Ëuphorbiaceae). Inl. Kawojang (sund.). 

Java. III, 163. K. B. 

113. B. sp. — Oebar. Sumatra. 

Goed timmerhout. C, I, 366. 

■ • 

114. B. sp* — Si iaree-haree. Sumatra. 
I Heeft weinig waarde. C. I, 367. 

115. B. sp. — Pamuly. Celebes. 

Voor verschillende materialen bij huisbouw, enz. C. I, 368. 

116. Bnigaiera cylindriea BL — (Rhizophoreae). Inl. Tandjang, 
(jav.). Kustmoerassen van Zuid>Azië enz.. Java. K. B. 

Van geringe waarde. C, I, 769. 

117. B* parviflora Wght et Am. — Dezelfde groeiplaats. Inl. Tin 
(mal.). Sonja, (tons.) in Menado. Java Celebes. K. B. 

Bij 'huisbouw te gebruiken. (>. I, 122. 

118. B. Bnmphii BL — Dezelfde groeiplaats. Inl. Bakko. Bakoe 
Tonkê^ Lolaro (tem.) Kajoe soesoe^ Mangi mangi {m^X). Tahi^ 
Wakkaty Waat^ Wattalopoe (amb.), Sala sala (mak). Moluk- 
keu. K. B. 

Bij huisbouw te gebruiken. G. I, 121. 

119. B. sp. — Makoeroeng. Celebes. K. B. 

Als voren. C. 1, 123. IV, 73. 
120 Buchanania arborescens BL — (Anacardieae). Inl Runghas 
manoek, Ingas hoeroeng (mal.) T, Popoan (jav.). C. Sunda- 
Archipel, Java. G. B. 

Alleen voor brandhout geschikt. C. I, 564. 

1£1. B. racemiflora Miq. — Inl. Terentong. Bangka. G. B. 
Voor meubel- en timmerhout geschikt. C. I, 566. 



Voor huisboaw gescliikt. C» I, 566. 

IftS. B. iVMu — TratUang. Sumatra. O. & 
Voor kakboaw gMehiki. C. I, 669. 

124. B» ftpee» — Tereniang nmlong, Bangka. O. B. 

Als Toren. C. I» 570. 

125. Ik «pee. — Tarantang. Somatra. O. R 

Alt rorm. C. I, 571. I 

126< B. spee. — Mampauw. Bangka. G. B. 
Go«d üflunerhoat. C. I, 678. 

127. BstM firmidofla Boxli. — (Papilionaceae). InL Plö990^ JPIomo 

(maU. Ploêo (jav). Geheel Itidië« Jara. G. B. 

net hout is aondor waarde. De baat lerert ▼ecelstof ?oor tcMiir eas. 
Wegens zyne prachtige oxaigegele bbemen een der schoonate aieraden 
▼an J&et landschap. I, 47. 

128. Caeaalplnla ferrogliiea Jkm». — (Papilionaceae 8. o. Gaeaalpinieae). 

Inl. 8oga (mal). Bima^ Java. Laroe^ Timor. K.B. 

Het hout wordt voor het maken Tan praauwen wel ^braikt.-/7. l >eb aat 
is de bekende Sogabast, waaruit een braine verfotof bereid wordt. 1,34. lil» 3« 

129 C eoriaria W. — Uit West-Indië, in Ooflt-Indië gekweekt 
Vivi Vivi/K. B. 

De Trachten leveren looistof. UI, 141. 

130. C Sappan L, — InL Setjang (sund.). Sappan (maL). Tjan^ 

(Bali). Lolan (amb.). Roro (Tidore). Java en door geheel Indië 

verspreid. S. H. 

Deze stekelige heester groeit £eer ffemakkelyk en munt nit door fraage 
bladen en bloemen, wordt daarom ook dikwyis voor heiningenjebmikl 
Het hout is als SupanhaiU bekend en levert een roode verfstoif. Het wordt 
geschild, in stokken gesneden en afgekookt, en do rood te verwen voor- 
werpen daarby gevoegd. Htsk. Het harde hout wordt door de schryn- 
werkers gebnukt; ook houten spykors wordoa daaniit genaakt. Miq» 
m, 30. 

131. G. gpee. — Petar Petar (maL). Somatra. 

Heeft weinig waarde. C. 

De sappen van den stam van €• panlenlata en andere soorten woiden 
als geneesmiddel tegen oogziekten gebezigd. Hssk. I, 35. 

132. Caloflanthes Indlea BL — (Bignoniaceae). InL Pompohran{mni.), 
Boengli^ Kajoe Lalaki, K. lanang (mal. jav.). Geheel Indië, 
vooral langs de kusten. G. B. 

Voor huisbouw van geringe waarde. C. De schil wordt gestsnpt ea 
met wa<«r aangemengd en dit mengsel bij maagziekte gedronk^ (njemek 
hateh of mkkiet atie). Ook de bladen worden op dezelfde w^ze gebruikt 
Bladen en bloemen worden gegeten; de vruchten, nog niet rijp, echter 
2-^3 voet laag z^nde , worden in stukken gesneden , van de zaden ontdaan 
en dan afgekookt en gegeten. Ussk. I, 6^6. 

133. Callaeoearpns gpee. — (C smnAtma Miq.P). (Gapuliferae). M 
Bira hira (maL en mandb.). Sumatra. 

Hard zwaar hout , duurzaam » soo in dea grond als onder water. C. 1 , 170. 
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^MhE 184. CalUearpalaiitttaTiihL — (Yerbenaceae). Inl. Kttêoempang. T. 

Lelemah (mal. «n tons.). Celebes €, Java, Selebes. K. H. 
Voor verschillende materialen bij huisbouw. G. I, 638. 

C sp« diy. — Katoempang^ Kikatoempang ^ Kin^'orang,'K.ïl. 

De bladen worden gewreven en op wonden gedaan, die sterk opgezwollen 
zijn; ook worden z^ op dealen ingewreven, die ziek geweest en na hersteld 
« te zijn, weder in de vorige zi^te z{jn teruggevallen. Htsk, 

T 185. C WaUichiana Yfelp» — InL Tenjaauw Sumatra. 
Voor huisbouw geschikt. C. I, 639. 
186. C. sp. — Lelemah (maL en tone.). Gelebes. 
**'* Voor verschillende materialen bj huisbouw enz. C, IV, 60. 

^ 187. C aeuBJiiadssima T»elB. — Geram. K. fi. III, 160. InL 

^^ Katoempang. K. B. 
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138. C Reevesü WaU. — China. G. H. III. 73. 

189. Calysacci«iu — (Clusiaceae) sp. Kapoeratja, Menado. IV. 39, 



'■^ï 140. Calophyllum Inop^yllnm L. — (Clusiaceae). Inl. Njamploeng 

'i- (j^v*)' -P^^^^ (j*^)» (ook Bieniangoor) ^ Penaga (mal.) op Sumatra, 

"*'i Kapoeratja {Kapoor rantjang) (mal.) , Rinkaren (tons.) Menado , 

[ Foenaga Celebes, Tjemplong^ Borneo, Poenaga^ Kapar naga^ 

I Gambir, Borneo. Molukken, West* Ja va, Samatra, Sumbawa en 

andere eilanden van den Indischen Archipel. Geheel Zuid-Azië. G.B. 



( Deze boom is zeer zwaar en groeit allerwege langs de kusten en op 

i lage gronden. In de Molukken, waar het hout van dezen boom bovenal 

gif; voortreffelijk en duurzaam is, maakt men daarvan masten voor vaartuigen ; 

iil[ o&choon in de bewerking zeer stug en warrig, laat het zich met deugd- 

en l zame gereedschappen toch goed bewerken tot meubelen, die wegens de 

f(tl vlammen van het hout een sierlijk aanzien verkregen. Soortelijk ge- 

f\ ' wigt. 0,771. Si. 

'ij, I ï)e boom heet Kiboenaga , de bloemen Kapoer rawtjang en ^e vruchten 

Njnmploeng. De sappen worden voor fakkeltjes gebruikt, door ze om 
bamboestdcjes te winden; de vruchten worden gedroogd, fijn gestoten, 
in stoom gekookt en in een zak gedaan ; daarna geperst , waarop er eene 
donkere olie uitloopt, die men als uitwendig geneesmiddel tegen kleine 
schurft gebruikt. Inwendig gebruikt is deze olie voor het menschelijk 
ligchaam een vergif. Hssk. 

Het hout wordt door de Javanen veel voor allerlei snijwerk gebezigd, 
doch het moet daartoe zorgvuldig worden toebereid. Het komtingeene 
groote afinetingien voor, en het spint is dikwerf vry dik. o. M. I, 
é44. U, 12. III, 50. V. 19. 

141, C. lAiilgenuii Büq. — InJ. Bintangioor baioe. Bangka. Riouw KB. 
Vooral voor masten gezocht. C. l, 447. 

142, C* plidpes Miq. ^ — Inl. Bintangoor priëL Bangka. K. B. 
Voor huisbouw C, I, 446. 

148. €• BiHHBtabüe W* -*- InL Poenaga (sopd.) ,- Soelatri T. 
Java. G- B._ 

Voor haisbouw. De vrachten leveren olie. C, I, 445. 
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144. Ct Teyaauuml ZoIL — Inl. SoeUUri. Java. K. & 

Het hout ie n«g &aaüer en fimer gevlamd dan dat der yorige. Niet 
voor scheepsbouw geschikt. Z. lil, 58. 

145. Calophjlliuii sp* — Bintangoer. Sumatra. 

Yoor huisbottw, vlaggestokken en masten. C. I, 456. 

146. €• sp« — sp. Bintangoer boenoeL -Biouw. 
Yoor huisbouw en masten. C. I, é60. 

147. €• sp. — Bintangoer boenga, Bangka. 

Uitstekend timmerhout. C. I, 454. 

148. C. sp. — Bintangoer ^Wai. «Bangka. 

Voor masthout geschikt. C. I, 459. 

149. G. sp. — Bintangar tawah (tons ) op Menado. Borneo, Celebes. 

Voor huisbouw. enz. C. I, 451. 

150. €. sp. — Bintangoer mera. Molakken. 

Een schoon meubelhout. I, 453. 

151. C. sp« — Bintangoer djangkaL, Riouw. 

Qoed timmerhout. C, I, 455. 

152. €. sp. » Bintangoer oendjam, Bangka. 

Goed timmerhout. Cl, 458. 

153. €• sp. — Bhitangoer poetih, Molakken. 

Yoor masten van praauwen en schepen. C, I, 450. 

154. C. sp. — jDjindjit. Borneo. 

Voor huisbouw en praauwen. (7. I, 452.* 

155. C sp. of Cliisiaeea sp. — Meliko. Bangka. 

Voor planken zeer gezocht. C. I, 461. 

156. O. sp. — Miedieng. Bangka. 

Het hout wordt weinig gebruikt» de schors tot dekking van huizen. 
C. I, 449. 

157. €• sp. — Minjinjiem, Bangka. 

De schors tot dekking van huizen. C, I, 457. 

158. Cananga odorata. — Hook fll. et T. (Anonacqae). ln\,Kananga 
(mal sund.); JTe^^a^z^ op Java. Java, achter-Indië , Molakken , enz. 
In de tropische gewesten veel geplant. Q. B. 

Het hout is voor huisbouw geschikt; de bloemen zijn welriekend en 
dienen aan de vrouwen tot opschik. Miq. C. I, 253, III, 18. 

159. Canarimii eommiine L. — (Burseraceae). Inl. Kanarie {mB[)^ 
Rerey (tons.) op Menado. Kitoewak (sund.), Nanari (Banda), 

' Nia (Tem.). Molakken, Java enz. Geheel Zuid- Azië. G, B. 

Deze boom wordt om zyn fraaije houding menigmaal langs de wegen 
geplant en levert reeds na 10 — 15 jaren een schoone, schaduwr^ke laan. 
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Het hoat is grof en sterk en wordt wel v«or huisbouw aangewend , doch 
zeer spoedig door de witte mieren aangetast , waarom het meer tot het 
maken van doelangs (schenkbladen) , roeispanen en ligte vaartuigen ge- 
\)ezigd wordt. De zaden w6rden vhj algemeen als de amandelen gegeten , 
z^)n zoeter dan deze, doch veroorzaken, ais zij niet p)ed rijp zijn, 1^- 
telyk diiurrhee. Zij worden ook als zuiverend geneesmiddel gebruikt. De 
olie y uit de rQpe en in den rook gedroogde zaden verkregen , kan versch 
zijnde tot Het bereiden van spijzen, de oude slechts tot branden gebruikt 
worden. Uit den stam des booms vloeit een hars , die als Elemi-hars 
bekend is. Hssk., Filet, Oudemans, enz. I, 575. UI, 138. lY, 42. 

160. Ganuriopsls altisslma BL — (Burseraceae). Inl. Kiharpan T. 
Harepang (sund.) (7. Java, bergstr. G.B. 

Goed' timmerhout. C. 1, 576. . # 

161. €• hispida BL — Inl. Kibiroe (sund.). Soerian T. C. Java, 
bergstr. Q. B. 

Als boven. I, 577. 

162. Cargilia maiitimii Hssk. — (Ebenaceae). Inl. Behlo-üam 8L 
Kihlefy Ki kilear (sund.). Timor, Boeroe, Menado, Ambon, 
Saparoea, op het eilandje Kangjang beoosten Mad ara, en hoewel 
schaars , ook op Java O. B. 

Deze boom wordt in de Molukken zeer zwaar, zoodat stammen van 
3 voet dikte niet zeldzaam zijn. Ten onregte is deze boomsoort verward 
geworden met. het echte ebbenhout (Maba Ebenas R. Br.), waaraan zy 
nogthans verwant is. 

Het hout is vast van weefsel en taai , zwartachtig bruin van kleur , met 
bruine vlatnmen en tamelijk ?estrekten draad. De inboorlingen gebruiken 
het voor hyisbouw en meubelen, doch om zyne deugdzame geaardheid, 
inzonderheid voor vlerken aan de buitenzijde hunner ranke vaartuigen, 
alsmede voor geweerladen. Het laat zich gemakkelijk bewerken, hoewel 
het hard is, en zou in Europa o. a. zeer gesohikt zijn voor tafelbladen 
en kastenmakers werk. Soorl.. gew. 1,258. St. 

Het hout is voor wandelstokken geschikt. C. 1, 684. V, 15. 

163. CarpopbyUinni macrocarpiim Miq. — (Sterculiaceae). Inl. f «^aya«i. 
Bangka. 

Goed timmerhout. C. I, 293. 

164. Cammbimn populif olinm Rnw. — (Euphorbiaceae). Inl. Karoembi. 
Bodie. (Sumatra, C). 

Een zware boom van ongeveer 90 voet hoogte. Hij komt voor in de 
lagere bergstreken van W. Java. Het hout is ligt en voor technisch gebruik 
van geene waarde. Soort. gew. 0,430. St. Biet hout wordt voor stylen 
van huizen gebezigd. C, 1, 380. Y. 110. 

165. Caryodaphno deiudflora BI. — (Laurineae). lul. Hoeroe^ Hoeroe- 
paoel. Hoeroe tuh-ufy Teedja^ Kitedjeh^ (sand.). K. B. 

Een boom, die 50 voet hoogte bereikt en in westelijk Java in de 
hoogere bergstreken voorkomt. Het hout is zeer geschikt voor 
den huisbouw en ook voor meubelen. Soort. gew. 0,690. iS^. Het heeft 
een fijnen, gelijkmatigen , goed gesloten vezel, en is» hoewel geneigd 
tot scheuren, bij de inlanders zeer geacht, ook voor fijn werk. Het komt 
dikwerf schoon gevlamd voor, doch slechts in middelmatige afmetingen, 
ü. M, I, 194. TL, 74. m, 156. V, 89. 
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166 Ctarj^êmtikae iMrlirftto BL — Java, Z.W. in de b^^tieken. 
III, 1^7. K. B. 

167. CuyoplijllittiMreiBattewL. — (My^taceae). KRUiONAOfibBOoic. 
Inl Falonff, C Tjengkeh^ Tjangké» 3[)>»*i9«^ (mal). Molokken ; 
op Java gekweekt. K. B. 

Ket hout wordt wel voor huisbouw gebezigd. De bloemknopjes worden 

fedroogd en zijn dan als kruidnagelen bekemi; door persing wordt uit 
eae de bekende nagelolie bereid. I, 89. UI, 66. 

168. €• spee. — Lingaeray. Sumatra. 

Voor buisboüw geschikt. C I, 90. 

169. Gassia IMiila L. — ^ (Papilionaceae). lol. Taofgoeli (sund. jay.). 
Benedenlanden van Java en Samatra. Voorts in geheel Indië en 
trop. Amerika. K. B. 

Het hout is hard en vast van weefsel en zeer geschikt voor dén huis- 
bouw; het houdt in den grond gelegd, langer stftnd dan Djatihout en 
wordt ook niet door insecten aangetast. In de bewecking ifi het echter 
stug. De bast bevat ook eene looistof, en de boom levCTt de pijpcassia 
van den handel. Soort. gew. 0,676. St. Een pit der lange vrucht, ge- 
malen met suiker en water ingenomen , helpt tot spoedige ontlasting Dij 
verstoppingen. Hssk. Opzettelijk wordt hij nergens in iMed. Indië aan- 
geplant. De meeste C. van den handel komt uit Siam ^Britsch Indië. 
Wiq. I, 27. V. 59. 

170. CL megalantila Oene. — InL Bobosni, Timof. 

Voor huisbouw wel gebruikt. C. I. 28. 

171. €• javaniea L. — In^ Boenghoengoeklan^ Bilalang op Gelebes. 
Tangoeli (sund.). Baroea (amb.). Sunda-Archipel, MDlukken. G. B. 

Uit het hart van het hout vervaardigt men tabak- en pinangdoozen.ifi'ij'. 1, 29. 

172» C florida^ahL — • Inl Djoewao' opSutnatra, Djioer (maoidh.) 
Sumatra. Sunda- Archipel, Java, vaste land van Indië. KB. 
Eene deugdzame bouwstof voor stijlen van huizen , bruggen enz. t7. 1 , 30 . 

ïf^. C. montana Heyne. — Inl. HanengMen , Aringin, (Jav.). Java. 
III. 13. G. B. 

174. CV ParabjH AnraW — BraziHe. G- B. 

Op Java gekweekt. lil, 87. 

175. C«; sp,, — BaJ4^r hoenga» Sumatra. 

Voor planken zeer geschikt. C, I, 81*. 

176. C. sp« — Bilalang baaaie. Celebes. 

Geschikt voor balken, liuiajalen, en&. C. I, 33. 

177. Caatanea HirevlonspU Miq* — (Cupuliferae). Inl. Barangan. 
Sumatra. G. B. 

Eene tamelijk goede houtsoort, maar toch weinig gebruikt. C. I,.166. 

128. €» sessiHMia BL — Inl. Bnmai^ (mal), i^ewM^ (jaiv.); Java. 
Als voran. C. I, 169 » 

17?. Caataiiap«dEs aigentea Hüq^ -^ (CupuIUei»^)^ Inl. 8men£m 8i.^ 
Sanienien 2', SaragaiL. C^y Sarung-ioer.ang. Miq^ G.. B» 
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Een boom van ruim 70 voet hoo^e en geëvenredi^de dikte van stam ; 
hij komt voor in de koele bergstreken van Java. Het hout is tamelijk 
vast en zwaar, en zou, in de lagere bergs treek groeijcnde, zeer gezocht 
timmerhout opleveren. St. Het hout is wit, grof, sterk en hard; en 
wordt tot bouwhout gebezigd; de zaden worden raauw afgekookt gege- 
ten, gelijk de echte kastanje. Hssk. Soort. gew. 0,699. St.l, 1G8. v. 85. 

180. Castanopsis JaYanica BI. — Iiil. Kali-mor rot, KalimbohroL 
(sund.). T. Java. 

Als voren. De vrachten worden gegeten. Soort. gew. 0,756. <S^. V, 84. 

181. C. Tan^iimit Miq. — Inl. Toengurruk^ Tangogo. T, Toen- 
goeroeL C, Tengoeroet. (surid.) St, G. B. 

Als voren. Hout en vruchten komen met C. argentea overeen; de 
laatste zijn iets bitter van smaak. I, 167. V. 83. 

182. Casnarina eqnisetifolia Forst. (Casuarineae). Fluitboom. — Tnl. 
Tjamara laut (jav.). Kasuari op Tiinor, Ko^sciwari o^ hmhon^ 
Roja, (tons.) in Menado. C — Tjemoro. T, Java, Sumatra, Celebes, 
Molukken , Timor. G. B. 

V"an de eilanden der Stille Zuidzee over de kuststreken vanr geheel 
Zuid-Azie en trop. Afrika verspreid. Ook in Amerika. Vormt aan het 
strand der zee eigenaardige bosschcn. merkwaardig door het fluitend 
geluid, dat daarin door den wind ontstaat. Uitmuntend brandhout. C. 
I, 172. 111, 12. 

183. C. Jnnghnhniaiia Miq. — Inl. Tjemoro goenoeng (jav.). Java. 
Op bergen, tot 10.000'. G.B. 

Voor huisbouw wel gebruikt. C. Het hout is wit, gelijkmatig van 
vezel, ligt en zeer gemakkelijk te bewerken. Het wordt door de Javanen 
voor huisbouw gebezigd en kan in eenige opzigten met het Europesche 
greenenhout gelijk gesteld worden. Ook JPodocarpus-soorten worden 
Tjï^moro genoemd, en daarmede schiynt dit hout wel eens verward te 
zijn , vooral ook omdat de Casuarina-wouden in de verte veel op pijn- 
bosschen gelijken. Zie Jungh. Java. 1, 551. v. M. I, 173. II, 37. 

184. C montana Jglu — Inl. Tjemoro goenoeng^ Oost- Ja va. In de 
hoogere bergstreken. ïl 1II,.^96. G.B. 

Als de vorige. 

185. C. sp. Roja. — Menado. T IV, 40. G.B. 

186. Cedrela Tooiia,Boxb. — C. febrifnga BI. (Cedreleae). — Inl. 
'Soerhen-meira, (jav. mal,). Soereu poetie, T. — Q,B. 

Een boom van reusachtige grootte en zwaren stam. Hij groeit in de 
hoogere bergstreken van geheel Java en ook op Sumatra , de Molukken , 
de Philippijnen en in Voor-Indië snel op. Het hout is roodachtig bruin , 
niet zeer vast en laat zich gemakkelijk splijten en bewerken. Wegens 
zijne bijzondere buigzaamheid is het uitnemend geschikt voor paneelen 
van rijtuigen, doch plaatselijk wordt daarvan veel gebruik gemaakt voor 
pakkisten, terwijl uit de straalvormige lijsten, waarin het benedenge- 
deelte van den stam uitloopt, schijf karren- wielen worden gesneden. — 
Soort. gew. 0,419. St. Volgens HssL is het hout week en ligt en wordt 
voor kano's gebezigd; voor bouwhout is het niet bruikbaar, daar het 
door het droogen krom trekt; het wordt niet door witte mieren enz. 
aangedaan. Hssk. — Men beweert thans dat de bast de koortsdrijvende 
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eigenscluip niet besit, welke daaraan Troeger werd toegeachreven . Si, 
en volgens Hui. schijnen de inlanders hem ook niet te gebruiken. 
I, 505. 11,17. V, 75. 

187. Cedrela tnodora Hssk. — Inl. Soerhen-poeti. St, — Soeren meera 

(jav. mal.) 71 G. B. ' 

Een boom van nagenoeg gelijken omvang als de vorige, die onder 
anderen aan den voet van den berg Gedeh op West- Ja va menigvuldig 
voorkomt. Het hout is weeker en dient meestal voor pakkisten. Soortelijk 
gewigt 0,39U. St. III, 32. V, 76. 

188. €. sermlata Miq. — Soerian Sumatra. G. B. 

Als boven; ook tot maken van praauwen. C. I, 506. 

189. C* sermlata Miq. var. — Inl. Soerian da«7a»y. Sumatra. G.B. 

Vooral voor planken en kisten. C. I, 507. 

190. C. spee. — Inl. Soerian. Borneo. G. B. 

Voor scheeden van wapens, lansspiisen enz. C. I, 508. 

191. Celtis retieulosa Miq. — (Celtideae). lul. Kitaai* Java, Berg- 
streken. III, 131. G B. 

192. Ceratophoras Leerii Hssk. — (Sapotaceae). Inl. Bafem'4jaheh\ 
B. lanrhek Si. — Koelan C, Eene aan Isonandra verwante soort. 
Oostelijke streken van Java; ook op Bangka en Sumatra, in 
lage tjronden. 

Middelmatig zwaar van omvang. Hout roodachtig en vast van weefsel , 
wolvend van draad en warrig, zoodat het in de bewerking stug is. 
Men gebruikt het voor huisbouw en ook veel voor vaartuigen. Uit den 
Balëm wordt eene zeer goede G et ah per tja (Ö. >feo^//ï«) getrokken. Soor- 
telijk gewigt 0,922. St. Volgens C. levert deze boom goed timmerhout , 
ook voor sloepriemen. I, 667. V, 39. 

193. Ceriops lueida Miq. — (Rhizophoreae). Inl. Tingle. Bangka. B H. 

Bij huisbouw te gebruiken. Bovendien levert de bast eene verfstof. 
St. I, 125. 

194. C. spee. — Baïem troevg. 

Als de vorige, doch aiet zoo duurzaam. De vrucht is eetbaar. Soortelijk 
gewigt 0,763. aS^ V, 40. 

195. Cinehona Calisaya Wedd. — Kinaboom. Brazilië enz. G. B. 
•Wordt op Java aangeplant. I, 610. 

196. Cinnaiiiomiim aromati^aan Hees. 8. C. Casslam. — (Latirineae). 
China. Op Java gekweekt. ix\\, Kajoe rnaniea tjinaAW^^^.Qi^. 

Levert de Chineesche Kaneel. Miq. 

197. C. Colilalraii Nees. var. rnbrtfm. — Java Atnbon. UI, -65 
lul. Koeliet latoan (mal.) Salakar (amb), Tedjo. Ceram. G. B. 

198. C. BarmaniiiBl. Tar. —C.Klamis. Nees. — lul. Koelie manie, 
Koelit manies. Sumatra. 

Voor stijlen van huizen geschikt. C. I, 184-. 

199. C. iners Rw. — Inl Tidjah. C Borneo, Sumatra, Java. G. B. 

Eene zeer deugdzame en taage, maar zeldzame houtsoort. C. I, 180. 

200. C. Kiamis. Nees. — Inl. Kiamies (sund.). Java. 
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Levert de Wilde Kavekl. C, Van deze, en de vorige wordt de bast, 
nadat de buitenschil is afgeschrapt, afgekookt en dit water aU thee ge- 
dronken. Gedroogd wordt hij bewaard en als specerij aangewend (boeboe 
makannan). De bladen worden ook voor thee gebruikt ; de vruehten , hoewe 1 
bitter, zijn zeer door de vogels gezocht en kunnen ook tot het maken 
van kaarsen gebezigd worden. Htsk. I, 182. 

201. Cinnamommii nitldnni Fr. Nebs. Tar. — III, 164. Samatra. 

202. C. Parthenoxylon. Mbisn. (?) — Inl. JRawalie. Borneo. ,K. B. 

Ben scherp riekende houtsoort. Hethoutis sterk, grof en rood, wordt 
. door de wittQ mieren niet aangetast en dient tot bouwhout. JETwA. 1, 183. 

203. C. 8i»tok BI. — Inl. Tedjo (jav.) , Sintok (sund. jav.) , Sientok 
T. Op onderscheidene Sanda-eilauden. K. B. 

Worit tot 20 voet hoog. Het hout heeft geene andere waarde dan 
voor pakkisten, doch van de schors wordt eene kaneelsoort verkregen, 
die eene kamferlucht afgeeft, maar niet zeer geurig is. Soortelijk ge wigt. 
0,424. St, Volgens Q. goed timmerhout. De schil wordt schoon geschrapt, 
is goed om te eten en wordt hoofdzakelijk bij hoest aangewend, Rsnk, 
I, 181. Y, 106. 

204. C. Mylanienm Breyn. — Inl. Kajoe manieè liétoel, K. manies 
zeylon, Ceylon , eu van daar naar vele tropische landen overgebragt. 

KaNE£LBüüM. G. B. 

Gebruik der bladen, bast en vrachten ais bij €. Klamis. Hssk. III, 155. 

205. C. spee. Keningar (jav.) Java. 

Het hout alleen tot branden geschikt ; de bast als medicijn gebruikt. 
C. I, 185. 

206.Ci8Sii8pergaiiiaceaBI. — (Ampelideae). Inl. KiVèrem (sund.). Java. 

Het hout is voor huisbouw geschikt C, De vruchten der (7m»«-soorten 
zijn eetbaar ; de bladen worden ab zuring of als geneesmiddel gebezigd. 
üssk, I, 528. 

207. Citras Aurantiiuii L — (Aurantiaceae). OfiANJEBOoiif. Gekweekt. 
Inl. 'Limon manie C. Djerook djepoen sedang^ d, besaar y d. kei- 

jiel. Djerook ragie , J9 hunten T, Djeroek djepan kltjiel Hssk. K. B. 

Het hout wordt voor rijststampers en stelen van gereedschappen ge- 
bruikt. C. De vruchten munten door zoetheid der sappen uit en zijn 
dun van sdiil. Htak, I, 471. 

208. C. nobilis Lonr. — Inl. Djeroek goehng (mal.). Limohgadang, 
(mal.) op Sumatra. C, Java. Sumatra (aangeplant). K. B. 

Het hout is voor bmiwmateriaal geschikt. De vruchten zijn eetbaar 
en dik van schil. Hssk. I, 470. 

209. C. decmnana L. — Pompelmoes. Inl. Djeroek halie\ T, — i>. 
matjang. Hssk, K. B. 

De pompelmoezen worden om hun saprtjk wit of rood vleesch zeer 
gezocht; ook de dikke, sponsachti^e schil der vrucht wordt wel eenjs 
met suiker gekookt en als confituur oewaard . B.ssk. III, 2i<. 

210. C. Limetta Biss. — Inl. Limo kapas, Sunda-eilanden. Moluk- 
ken , enz K. B. 

Het hout is vooral voor muurplaten van huizen geschikt . De vrachten 
zijn eetbaar. C. I, 472. 

3* 
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211. Cltni0 gpee. — Limo poeroet, Samatra. C. 

Het hoat heeft weinig waarde; de rruchten sljn eetbaar. S. I, 473. > 

212. C. spee. — Limo soendei, Samatra. 

Als voren. C, I, 474. 
Cliuiacea apec. Zie onder CalophjIIum. 
218. Coeos nüdfera L. — (Palmae). Kokospalm. Klapperboom. InL 
Kelapa\ Kalnppa\ Klappa (mal.). 

Een boom, die eene hoogte Terkr^gt yan 60 voet b\j eene gemiddelde 
stamdikte van 1 voet. Hy Komt allerwcge in Indië. in de lagere landen , 
vooral aan de kasten voor, en tiert niet boven 2000 voet hoogte boven 
het vlak der zee. Het hout van den koker des tronks is zeer hard en 
kan, van het merg ontdaan, buiten den invloed van het weder lang 
duren. Soortelijk gewigt 1,030. St. De stam, welke echter spoedig verrot 
en door de witte mieren enz. wordt aangetast, wordt tot inlandsche 
bmprgen, ook wel voor goten en wat,crleidingen gebruikt. 

Het hart {poetjoek of hoemoet) wordt raauw en ook afgekookt bg de 
rnst gegeten ; de Europeanen maken er een lekker zuur (atjar atjar) van. 
Van de zeer jooge bladen worden kleine korfjes gemaakt voor het koken 
van de rijst. Van de oude bladen maakt men de mandjes, waarin vruchten 
enz. ter markt gebragt worden , ook beschot voor kleine hutjes enz. Van 
den bast worden in eenige streken geldzakken gemaakt. De bioemncheede 
dient voor fakkels. De sappen uit de jong afgesneden bloemsteng worden 
voor het bereiden van azijn gebroÜLt, die der jonge vruchten ais genees- 
middel tegen groote schurft. 

Het wat«r van de onrijpe vruchten(ook klapperwater, kokosmelk genoemd) 
wordt veelvuldig als een aangenaam zoete , verkoelende drank gebezigd . 
De pit met het witte , hetwelk zich binnen de vrucht aanzet, wordt raauw 
gegeten en ook in de keuken tot verschillende spijzen aangewend. De 
bast der rijpe vrucht wordt voor voetmaten enz. gebruikt; van het houtige 
gedeelte worden waterscheppers, lepels enz. gemaakt. Uit de pit der 
lijpe vruchten wordt de bekende kokosolie bereid. Hssk. I,7UÜ. V,67. 

214. Coffea arabica L. — (Rubiaceae). Koffijboom. Inl. Koppi 
(mal). K. B. 

Overal in Nedcrlandsch Indië gekweekt. I, 609. 

215. Ck>eIodepa« bantamensis Hssk. — (Euphorbiaceae). Java. III, 
4i. K. B. 

216. Colnmbfa Javanica BI. — (Tiliaceae). Inl. Vrowah, Djaloepang. 
Sampora, (sund ). Java. G. B. 

Een boom van middelmatige \hoogte en geringe stamdikte, die in de 
hoogere bergstreken van Java voorkomt. Het "howt is van weinig waarde 
8t. en de bast levert eene zeer bruikbare vezelstof,, voor touw enz. 
Slechta eenige keeren gedraaid, wordt dit touw voor vele huiselijke doel- 
einden, ook tot het leiden der buffels gebnükt. Door betere bewerking 
kan men echter een fijn touw daaruit maken, dat ook sterk, doch niet 
gelijk aan dat van raraee is. üssk. I, 308. V, 82. 

217. C. speeies. — Inl. Kahewie. Celebes. 

Yoor verschillende materialen bij huisbouw, enz. I, 309. IV, 61. 

218. Connarns semidecandrns. Jack. — (Connaraceae ). Inl. Haraoe, 
JsLV2L, Sumatra enz. 

Voor dakwerk wel gebruikt. C. 1 , 579. 
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219. Oordia snayeolens BI. — (Cordiaceae). Inl Kéndal (sand ). Java. 

Yoor huisbouw geschikt. C. De bladen dienen aU geneesmiddel. Het 
hout is grof en wit, daarbij week, en wordt door de witte mieren 
aangetast; men we^dt het dus aan als het slechts een jaar behoeft goed te 
blijven. Hssk. I, 654. 

220. €• snbcordata Lanu — Inl. Promo-sodoy op Java Molakken. 

Geheel O.-Indië, Nieuw Holland en Madagaskar. G. B. 

Een boom van middelmatigen omvang , voorkomende op hooge gronden 
van oostelijk Java. Het hout , dat in kleur en geaardheid veel overeenkomst 
heeft met notenboomenhout, is tamelijk vast van weefsel en gelijkt, tot 
meubelen bewerkt, veel op palissander. Soort. gew. 0,692. ^. V, 53. 

221. G. subpnbeseens. Dne« — Inl. Kanoenah. Timor. 
Voor geweerkolven zeer gezocht. O. I, 653. 

222. C sp. Teo Teo. — Celebes. 

Voor verschillende materialen bij huisbouw enz. C. I, 655. IV, 46. 

223. Crataeva magiui I^- C). (Capparideae). — Inl. Boeroenai. Kajoe 
poelek, Java. Randoe alaa. (sund) G. B. T. III. 173. 

224. Cratoxylon Homschuchii BL (Hypericineae). — Inl. Hermang, 
Remmang. Marong. (sund.). Java. K. B. 

Een goede houtsoort met gelijke, fijne vezel, duurzaam, tamelijk 
hard; doch moet zorgvuldig uitgeloogd en gedroogd worden om scheuren 
te voorkomen. Het wordt voor huisbouw en huisraad gebezigd en komt 
in middelmatige afmetingen voor. v. M. Het hout wordt tot kolenbranden 
gebruikt; de kolen zijn bijzonder goed. Hssk. II, 18. 

225. C ndcrophylliiiii Miq« — Inl. Idit, Bangka. K. B. 

Goed timmerhout. C, I, 462. 

« 

226. C. sp. Garonggang. — Borneo. K. B. 

Als timmerhout bruikbaar voor planken en bindten van gebouwen. C. 
I, 463. 

•» I 

227. C. sp. Woering. — Menado. K. B. 
IV, 35. 

228. Cnpania spec (Sapindaceae). — Inl. Poelis. Bangka. 

Het hout heeft weinig waarde; de bloemen leveren honig. C, 1.518. 

229. Oyanodaplme cmieata BL (Laurineae). — Inl. Kidjaha (sund.). 
Kirandja (sund.). Medang boengkal , Bangka. Djahakajoe (mal.) 
op Sumatra. Java. Sumatra. Bangka. 

Voor huisbouw geschikt. C I, 193. 

230. Croton laeTifolinm BL (Eophorbiaceae). Java. 
ni, 184. 

€• Tiglimn L. Zie Tigllnin pnrgans Kltszch. 
Cylieodaplme Yabra BI. Zie Lepldadenia mbra BL 
ff * sebifera BL Zie Lepldadenia Wightiaiiti* 
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AiM^i, l^mpoiig*, fbaiAiCTi 7**;. PiifBiliw jT., Oiéar. (■ai); 
Samaéjolo (aumdh.) Suaxati» C 

Een boom vbb middeünatiscA om^siic'. £e op iniieï4k $«■■&» voor- 
komt en in moenasiee grocuien troen. H:ft ii^a^fmcdesTvlamdekiMit, 
d*i schier ö^erimid ts* diemt afe nmfliirïJEStfBé isBMmiiiiÉécL, cm kei 
ftftrekael wordt ook to€ liet tauien ▼»! zeijca. oc viadiKtteA geb e rig d. 
Gebnmd geeft het hout een wienx4^-:c!i!: tm rco. 5oort grw. IJOO. 
^. Het noot is voor buisboav seaeftist: de but dictt om mede te 
▼erren. C. I, 39. V, 46» 

232. D« qiee. laglAj* — Boraeo 

Eeae oiterst sterke, dcnmune koct^ixtrt. èii aLs limif ibimi booge 
waarde bezit. C. I, -10. (Zie And^y. VI. il>i. 

233. Ihouumi albA Baiph. (Abietiaeae>. — laL Aai6im« (sviiid). Jstb. 

Dammar mala ko**tjieHg py-^tie, Sumatrm. 7 Dammra po^iiA^ 

Datnar padjoe of Solo (tons.) in Menada Ind Archipel. G. B. 

Het hout heeft weinig vaarde en is allem geschikt toot scbot- en 
timmerwerk. Het is geroiÜLkelgk te bewerken en gcpoiitocid aelfr mooL 
Z, Soort gew. 0J82. Uit den ba&t rloeil witte hars. C. 1,690. YI,32. 

234. D. alba. Rmph. rar. — Inl. Dammar kramah Borneo. O. B. 
Goed timmerhout, Tooral Toor pnanwen. C. 1, G91* 

335. D. spec — Sariboe, Bornea G. B. 

Voor planken en menbels aeer geschikt. C. I, 692. 

286. D. spee. — Dammar radja. Ifenada 

IV, 41. 

237. Daphnldimn gemmiflomm BL Palyatoda gouBiian lleea. 

(Laurineae). — In]. KUallns gedeh, (sand.). Java. 6. B. 
• III, 59. 

238. Dlaliina indmiu L. (Papilionaoeae). — Sa»jie^ Kranjie (mal.) 

Java. T. Ook Koerandjie (mal.). Koranjer op Borneo. Java,' 

Sumatra, Borneo, Geheel Indië. G. B. 

Voor stijlen bij huisbouw zeer geschikt. C. Het hout is sterk en 
wordt voor molens aangewend ; de bladen worden gestampt , eenige dagen 
in water geweekt en daarna bij roestig ijzer gedaan, dat men weder 
wil schoonmaken. De vrachten zijn goed om te eten. Huk. I, 20. 
III. 15 , 112. 

Dlealjrx sewflifolliis Jvngh. Zie Symploeos galMessilis Chois. 

239. Dillenia speelosa Thanb. (Dilleniaceae). — Inl. Sompoer ayer C. 
Bompohr ayer T — Sipoer (mandh.) G Java, Sumatra, geheel 
Tndië. Q. R 

Voor huisbouw en telegraafpalen. C, I, 232. Hl, 150. 

240. B* aarea L. — Inl. Sempoe (jav.), Sempoer (sand ), SompoAr T. 
Java indië O. B. 

Voor huisbouw geschikt. C. I, 233. III, U6. 

241. D« exlmla Mlq. — Inl. Ranggang bako, Sumatra. 
Voor st^lea b^ huiibonw. Cl, 23é. 
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242. Du fipee. — Inl. Sempoer raloe, Sumatra. 

Voor telegnafpalen zeer geschikt. C, I, 235. 

243. Diospyros Ebennni* Bets. (Ebenaceae). — Inl. HUcm, (mal.) 

Walee» (tons.) in Menado. Celebes, Cejlon, Sumatra, Molukken 

Eene uitmuntende fraaye houtsoort, zoowel voor huisbouw als voor 
meubeleii. C I, 661. 

244. P. laxa. T. et B. — Java. 21 — K. B. 
ni, 104.. 

24-5. D. macrophylla. BI. — lul. KUjalloeng. (sund.).Java. T, — G.B. 
m, 93. 

246. D. melanoxylon. Bxb. — Inl. Kleedong (jav.). Java. T, — G. B. 

III, 107. 

247. D. sp» letam. — Menado. 

IV, 2. • 

248. D« sp. — Kledang, (jav.). Bangka, Rioaw. 

Voor huisbouw zeer geschikt. C. I, 682. 

249. ^ ^ — Djangkang, Bangka. Als boven. 
De schors dient tot dakbedekking. C. 1, 683. 

250. Biplopliractiim anriculatmn Besf. (Tiliaceae). — Inl. Nila 
koetji^ng. Sumatra G. H. 

III , 116. 

251. Bipteroearpna trinerrifiiBl. (Dipterocarpeae). — lul. Plalar. v. Jf. 

Palaglar (sund ) 1\ — D, trinervis en Z>. reitisus faeeten beide vrij 

algemeen Plalavlenga, Snmatra. 

Schoone trotsche boomen van aanzienlijke afmetingea. Het tuunt 
heeft een vrij fijne vezel, is sterk en buigzaam, doch geneigd tot 
scheuren en, niet behoorlijk toebereid, ook tot vervuren. De inlanders 
gebruiken ket tot veelvuldige. doeleinden, r. itf. II, 73. 

-252. B. sp. — Banghang, Sumatra. 

Voor huisbouw geschikt. C. I, 413. 
Bipterocarpeae ap^. Zie onder Hopea. 

253. BiseostigmafabrfleMiq. (Clusiaceae). — Inl. 5'/'<?5af(?e2e7»V Sumatra. 

Voor onderliggers van planken vloeren. C I, 4^3. 

254. Braeontomelon mangifemm BI. (Spondiaceae). — Inl. Raiooe, 
Raho (jav). Laoe (amb.). Daoe (sund). Java. O. B. 

Bet hout is eenigzins grof en niet zeer lang van vezel, komt in 
voldoende afmetingen voor, en wordt voor huisbouw en huisraad gebezigd ; 
is echter niet best tegen vochtigheid en insecten bestand en verweert 
spoedig. V. M. De vruchten zijn eetbaar. O. De bladen en het sap dienen 
als geneesmiddel. Miq. 1,-573. Il, 89. 

255. BnalMiiiga molnoeana BI. (Lythrarieae). — Inl. Kedjimas (jav.). 
Araa op Ceiebes. Java, Celebes, Molukken. G B. 

Voor verschillende znaterialen bü huisbouw geschikt. C. I, 132 

rv, 25. ni, 39. 
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256. Dmio zibethinvs L* (Sterculiaceae). — Inl. Loeren of Doerian, 
(mal. jav.) Kadoe (sund.). Java. Sumatra. Borneo ên degeheele 
Archipel. G. B 

Het hout dient voor bouwhout; is echter reeds na drie jaren vanden 
boehoek opgevreten. Usak. Het komt veelvuldig en in aanzienlyke 
afmetingen voor, en is. behoorlijk toebereid, beter dan algemeen ver- 
meend wordt, en voor velerlei toepassing vatbaar, v. M. De schil der 
rj vruchten dient tot geneesmiddel en tot bereiding van tondel. Het zeer 

^ weeke , witte en sterk riekende vleescb om de pitten wordt gegeten , en 

voor een der lekkerste vruchten gehouden, indien men slechts de lucht 
kan verdragen. Hssk. 1, 280. II. 28. 

257. — — var. — Njatoe Docrian. Sumatra. 
Goed timmerhout. C. I, 381. 

258. — — — Doertan boening, Bangka. 
Ab boven. O. I, 282. 

259. — — — Doérian iera. Biouw. 
Als boven. Cl, 283. 

260. Djrgoxylon acntangalnm'llliq. (Meliaceae). — Iiil. Amhaloe, T. 
Tembaloe. 8t. Mlèmbaloe C. Bangka. G. B. 

Een boom van aanmerkelijke hoogte en zeer zwaar van stam, tot 
zelfs drie voet dikte., althans op Bangka. Hij komt vooral op Sumatra, 
Borneo en Bangka voor, op welke laatste drie eilanden het hout geler 
en fraa\jer gevlamd is dan op Java, zoodat men geneigd zou zijn aan 
variëteiten te denken. Het hout dat wel naar satiinhout gelijkt, is zeer 
vast, warrig en golvend van weefsel en moeijelijK te bewerken. Soort, 
gew. 1,074. St. l, 478*. V, 74. VI, 21. 

261. D« acmninatissimam BI. — Inl. Tanglar monjet (sund). Java. 
III, 6. 

262. D. lampongnm Miq. — Inl. Beha Beha, Sumatra. 
Voor huisbouw geschikt. C. I, 477*. 

263. D. sp. — Lalumpehe. Celebes. 
Voor verschillende materialen by huisbouw enz. C. I, 482. 

264». „ „ — Membalovg. Bangka. 
Goed timmerhout. C. I, 481. 

265. „ ^ — Tembawa. Tombawa. Celebes. 

Voor verschillende materialen by huisbouw enz. C. I, 479. IV, 27. 

^QQ, „ „ — Weaar {IFiaar T) Celebes. 
Als voren. I, 480. IV, 52. 

267. „ '„ — Oendojo of l)aja^ Java. 

Het eigenlijke wildhout dat vroeger het meest door de Javanen gekapt 
werd als z\j last ontvingen om wildhout (Kajoe daja) te kappen. Volgens 
hen is het een sterke allezins bruikbare houtsoort. De krisscheeden worden 
meest uit dit hout vervaardigd, v, M. 11, 92. 
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268. Eeldnoearpns Signn BL (Bixaceae). — Inl. Kisiffoeu^t(s\ïïiLi.) 2. 
Siegun Ilssk. Slgoen (mal.) C. Behlehketehheh, T, Belekketehpeh, 
Hssk. Blekeiemhi, C. (sund.) Java. K. B. 

De zijdeliagsclie uitwassen vaa den stam worden tot wielen van 
pedattie's gebruikt; de stam zelf, wiens hout grof van vezel is en door 
wicte mieren niet wordt aangetast, dient tot liuisbouw. Hssk. I, 271: 

m, 117. 

269. Ehretia Jayanica. BI. (Cordiaceae). — Inl. Sikap burrum (sund.). 
Java. G. B. * 

In de wouden der bergstreken. Miq. Dl, 102. 

270. E. spee. — Messirah, Bangka. 

Voor brandhout zeer" geschikt. C. 1, 656. 

271. Elaeoearpns angostifoliiis. BL (Tiliaceae). — Inl. Gëniiri, 8t, 
Ganüri, DjanUri T, (suud.) , Ambit (sund.). Sanda-eilandeu. G B. 

Een boem van ongeveer 40 vt. hoogte. Hij komt allerwege op de 
Sunda-eilanden voor , in de lagere streken tot op ongeveer 4000 vt. boven 
den waterspiegel. Het hout is ligt en heeft geene waarde voor technisch 

februik. De welbekende vruchten Uienen tot rozenkransen voor de Mo- 
amedanen en ook wd tot halssieraden in Europa. Soort. gew. 0,424. 
SL I, 314. V, 107. 

272. E. maerophylliuu BL — Inl. Hauoean, T» Kaioelampa (sund. 
mal.) Java. G. B. 

Het hout is hoewel hard, niet duurzaam; de vruchten worden om 
haar vleesch gezocht, hoewel dit wrang en niet bijzonder lekker is. 
Hssk, I, 312. 

273. E. floribimdiis. BL — Inl. Hawoean (snnd.) C, Hauoean T. 
Java. G. B. 

Ars boven. C, I, 813. m, 1. 

274. E. mieranthns. YieilL — Inl. Saratoes, Celebes. 

Voor verschillende materialen bij huisbouw. C. 1, 315. IV, 44. 

275. E. spec — Pandjal kidang (jav.). Java. 
Voor dakwerk; weinig duurzaam, C, I, 316. 

276. E. spec — Makilo. Molükken. 

Goed timmerhout, ook voor praauwen. C. I, 317*. 

277. E. speo. — Tooi. Bangka. 
Voor planken geschikt. (7. I, 318. 

278. E. tetragonus. T. et B. 
in, 176. 

279. Elaeocarpus spec. — Redjoaao. Java. 

Komt in aanzienl^ke aftnetingen voor; het hout is van eene goede 
hoedanigheid; de vezel vrij fijn, doch niet zeer lang; het hout wordt 
voor velerlei doeleinden, huisbouw, meubelmakerij enz. gebruikt en laat 
zich goed bewerken. Uit de bladen kan een verfstof verkregen worden, 
p. M, n, 55. 

4 



280. EIMniMparBni •p«e.r (lophorbitMM). — laL Pradoemg. 
BangkA. O. B. , 

Goed tiaunerhout. 6'. I, 9H. 

281. lablln «CBelHaUs. CtaertB. (EophorbiMeM) — In). Milakak, 
Malatia. {iniid. mal.). C. Mlutiok. T. Kemlcko. Qa».). C Java, 
.Sumatra. K. B. 

Bet hout heeft weinig wufde. C. De Kbïl der vrucht (Boa malaiU) 

irordt fijn goeden en gekookt; het water wordt daanau donkerfalaauw. 

en men doet er dan de te Terren kleedjes eni. in. De Trachten worden 

fl^eten doch tija luur en niet lekker. -i/H^. Dece boom komt ved è 

'jbosschen Toor. T. Levert de Hvrabal ' ~ 

. Tijdick. XIV. 348. I. 369. UI, 14. 

iHi. EmbrjtwOi arlMru. T. et B. (CombtetMWi). — lul. Kéloempit 

of Galfiempil. (sund.). Java. G. B. 

Een boom ran aanmerkelijken OD)*aDg en cwaren gtam. H^ komt toot 

in de beoedenlanden van Java. Het hout ia tamelijk vaat en dient bg 

dea iaboorling Toor scbijfwielen van karren. Soort. gew. 0,a%.A. V, 66. 

SS3. Eaiiamirm inbeweBB. Mlq. (Lanrineae). — Inl. Magnal of Hoeroe 

magmal. Hoeroe mamprang. H. kidang tjiarang. H. neniek. 

Parei (sand.) Java 

Qoed timiiierhont. C. I, 192. 
281. E^elkaritta ipleata. BL {Joglandeae). — lul. Kihoedjang (sund.). 
Soewali (jav). Java K. B. 

Het boot ia van pooten omvang, nog al ligt en voor kano's, planken, 
wielen van buffelkarren ens. goed te gebniikea. Üt»k. I, 152. 
285..Epl(Aarla csnlUoni, BI. (MeLiaceae). — \a\.Piemgkoe T.Pitikoe 
Huk. (lund.). Java, in de wouden der bei^strekea. K. B, 

Zeec goed timmerhout. C. liet hout is sterk, rood en grof en wordt 
voor huisboaw gebezigd. De witte mieren eten het niet. Huk. I, 484. 

286. E. «IUmUu. BL — Inl. Kitjarirang (sund.). T. ■— Java, op 
den Salak. O. B. 

tioed timmerhout. C. 1 , 486. 

287. E. Jeulfloni. BI. — Tnl. Ma/rang-inang (sand.). Java. Q. B. 
E<m boom van samnerkelijke hoogte %n van eene zoodanige dikte van 

ftam. dat daarait schijven worden gesneden, van de straalvormigewortel- 
ly*l«n senomen. van 10 voet. Hy komt voor op westelyk Java «i in de 
h^^ere bergstreken. Het hout is tameljjk vast. golvend van draad ca 
warrig; daarentegen dunizaam, maar stug in de bewerking. Soort. gew. 
0,07'!. St. Het bout is sterk riekend , fijn en wit (hot hart ia rood) en 
wordt van witte mieren niet aangetast; men gebruikt het voor bouw- 
en meubelhoat, ook voor bufelkarren, enz. H>,k. I, 485. Y. 91. 

288. Briobotl7« J*poBlca. Ldl. (Fomaoeae). — Japaa ; op Buitenzorg 
gekweekt. K. B. 

UI. 114. 

289. EHodendron anftvctaomm. D.C. (Sterculiaceae). — De geheele 
Archipel. Inl. Kapok <inal.] Randoe (jav.). Kapükboou. O. B 

Hat hout il onbruikbaar, lelfi voor braödhouL De bladen worden aU 
leep by het baden der paarden, het wassobeu der buofdharanema. gebruikt; 
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de wol der vrucht (zaadpluis) dient tot het opvullen van matrassen en 
kussens ; men moet echter zorgen de pitten er vooraf geheel uit te nemen , 
daar de muizen er zeer op verlekkerd zijn; de pitten wórden ook tot 
het bereiden van olie gebruikt. Hssk. 1, 279. 

290. Erioglossnm edide. BI. (Sapindaceae). — Inl. Ki^Aidoeng (sand.). 
C. Klayoe (jav). C, Kilalayoe T, Java. K. B. 

Goed timmerhout. I, 521. 

291. i^Tfliriiia fusca. Lovr. (Papilionaceae). — Ini. Dtidap tjdngkrieng 

(suud. jav). Tjangkrieng, Dadap of Dedap (suiïd.*jav.). Tjamhang 

(mak). Cochinchina. Molukken. Java. Dadapbooh. K. B» 

Deze boomen worden voor schaduw in de nieuwe plantsoenen, voor- 
namelijk koffijplantsoeuen geplant, daar se van spoedigen en sterken 
f roei z^n en eene iigte schaduw geven. Ook worden ze wel eens tot 
einingen aangewend , daar ze het snoeijen goed kunnen verdragen ; men 
Slant hen voorts waar een Irtmt voor slingerplanten , als süri-, peper ^f 
ergelyke noodig is. Het hout is week en scheurt ligt, wordt echter 
tot planken gezaagd en tot beschot van huizen gebruikt. Hssk. De bladen 
leveren een bloedzuiverend middel C. en worden als groente 'gegeten. 
Miq, I, 49. U, 95P 

292. E. sp. — Ladja. Borneo. 

•Van weinig of geen waarde. C I, 50. 

293. ürythroxylon retnsmi^ Baner. (Ë^hroxyleae). — Java (Bantam) , 
Snmatra. Inl. Toenay, Sumatra. C. K. B. 

Als timmerhout bruikbaar. C7.^I, 526. 

294r. Engenia Ivcidula. Miq. (Myrtaceae). — Inl. Saiam (sund^jav»). 
a Ballam T, Java. K. B. 

JB{j huisbouw wel gebruikt. C. I» 81. U, 26. 

♦ 

295. Enpteron nodosnm. Miq. (Araliaceae) . — Inl. Kilanghit* Mo- 
lukken. Java. Bergstreken. III, 85. K. B. 

296. Emya enprista Korfh. (Ternstroemiaceae) . — ^*Inl. Salah JÖangka. 
G H. 

Voor houtskolen. I, 397. 

297. -, hirsntnla. Miq. — Inl. Djiera Koewanten. Sumatra. 

Goed timmerhout. I, 398. 

298. EnrfBOUa loBgifoUa Jaek. (Simanibaceae) . Inl. Babie Koeroes, 

Toengkei alie ^ óp Sumatra. Bedara poeti^ op Bangka. T, Mem- 

palo'eL C. Sumatra, Bangka, Poeloe Pinang. K, B. 
Goed timmerhout. C. I, 584. 

299. Endderoxylon Zwageril. T« et B. (Laurineae). — Sumatra. 
Borneo. Bangka. Inl. Oenglen SL Oelien C. en T, (mal.). Belian, 
Boelien. Toelian. T, Beltan op Borneo. (7. IJzebhout. G. B. 

Deze boom bereikt onder j^nstige omstandigheden eene hoogte van 
60—70 voet en 30 (oude) duim dikte van stam. Hij groeit gezellig in 
lage, drooge streken op genoemde eilanden en in het gebied van Palem- 
bang, meer bepaaldelijk in de Batang-L^koh en aan enkele andere 
beneden-rivieren in het noordoostelijk gedeelte van dit gewest. Soort, 
feew. 1,068. St. Eene uitstifikeiide harde, duurzame houtsoort. C. Zié 
Nat. Tijdsehr, v. N. I. 1^, 74. 

% 4* 
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Bmtengewoon mst, goed te sp^keren en te bewerken, en eenigzins 
gelyk aan palmhout, hoewel niet zoo fijn van nerf. Op Bomeo maakt 
men er praauwen yan. De afmetingen, waarin zy voorkomt zijn yan 
8 el en 0,40 el gew . dikte , zoodat zn niet yan dien aard schijnt , dat 
zy yoor kielen enz . kan gebruikt worden , hoewel hare sterkte en yeer- 
kracht daartoe aanleiding zouden geyen. Wegens het gemis aan begaan- 
bare wegen moeijelyk te transporteren . ^. 1 , 209 . III . 21 . V, 27 . VI , 34 . 

300. EtIa a45idm. BI. ( Anacardiaceae) . — Inl. Kadongdong C. K. goe- 

noeng.T, Karoenroeng op Celebes. O^rt^ of oelit {^lxxiA}), Hoerek^ 

Banda. Sanda-Archipel, Molukken. G. B. 

Het hout is alleen yoor brandstof geschikt; Üe yruchten zgn eetbaar. 
C. 1, 574. n, 99. 

301. EtIa borboniea. Lam* — Inl. Kadongiong tjoetjoeh.^oxxthoïi. 
Op Java gekweekt III, 22. Q. B. 

302. E. speel — Kaloedan, Sumatra. 
Yoor yelgen yan karren. C, I, 842. 

Eyodla aromaüca. BI. Zie Zanthoxylon aromaüeimi . Mlq. 

303. Erodia spee. — Moelos. (Diosmeae). Sumatra 

Yoor huisbouw geschikt. C. I, 581. 

304. E. sp. — Djeramhong. Bangka. " 
Yooral yoor planken bruikbaar. C. I, 582. 

306. E. sp. — Remhangoen. Bangka. 
Geschikt yoor zolderingen. C. I, 583. 

306. Fagraea peregrina. BI. (Loganiaceae) . — Inl. Tembèêoe-rena. 
SL Tambeêoe, C Kibadak. Hssk, Sumatra , Bomeo , Eiouw. Vooral 
in de z. o. en z w. streken van Falembang en in de Lampongs. 
G. B. ' ^ 

Boom yan ongeyeer 40 yt. hoogte en 22 — 24 (oude) duim dikte, die, 
zooals de -naam r^na aanduidt, in lage en yochtige bosschen yoorkomt, 
en niet dan schaars en toch gezellig groeiend wordt aangetroffen. Onder 
het Sultans bestuur behoorde dit hout tot het zoogenaamd Kajoe-radja 
(yoRSTELiJK hout) , waaryau niemand zonder bijzondere magtiging yan 
wege den rijksbestuurder mogt kappen. Om de uitroeijing tegen te gaan 
is deze yerordeuing in stand geDleven. In sommige streken wordt de 
boom zelfs in de doesoens (dorpen) regelmatig aangekweekt. 

Het hout, dat wegens de meerdere duurzaamheid boyen alle oyerige 
Indische houtsoorten wordt gesteld — het djati yan Jaya niet uitge- 
zonderd — is lichtbruin met gele vlammen en heeft een yast wee&el 
met golyenden draad. Algemeen wordt door de hoofden daarvan gebruik 
gemaakt bij den bouw hunner huizen « en bepaaldelijk voor de stülen 
daarvan, met welke de 2 voet boven den beganen grond gelegen vloer 
verbonden is. De deugdzaamheid van het iVy^/^ë^öö blijkt vooral daaruit, 
dat het langer dan eenige andere soort tusschen water en wind ongedeerd 
blijft, en ook de witte mieren het niet aanranden. Daar het niet warrig 
is, laat het zich gemakkelijk bewerken, vooral op de draaibank. Soort. 

Séw. 0,828. St. De bloemen hebben een aangenamen geur , waarom men 
en boom gaarne in de nabijheid der" huizen plant. Essk I, 612. III, 
85. Y, 26. 

307. F. peregrina BL yar, — Inl. Tambeêoe hatoang, Sumatra. G B. 
Yoor huisbouw en meubelen zeer gezocht. C. I, 613, 
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808. Fagraea fragrans. Boxl). — Int Tembeaoe ialang, Satnatra, 
Bor'neo, Riouw. Q. B. 

Een boom yan ruim 70 voet hoogte en soms 2^ voet dikte. Groeit 
<>p hooge, eenigzins drooge eronden, doch niet gezellig. Ook deze wordt 
in sommige streken van Palembang aangekweekt en behoort mede tot 
het Kajoe-radia. Het hout, dat in kleur en geaardheid wel eenige over- 
eenkomst heeft met greenenhout, is weeker aan het T, rhia en minder 
vast van weefsel doch gestrekt van draad, zoodat het zich uitmuntend 
laat bewerken. Plaatselyk wordt daarvan bijna uitsluitend gebruik gemaakt 
voor de planken beschotten van de woningen der hoofden, waartoe het 
ongemeen geschikt is. boort. gew. 0,660. St. V, 28. 

309. F^rronia Elephaatnm. Corr. (Aurantiaceae) : — Inl. Kawiesta 
(jav ). Macfja (sund.). Java. B. H. 

Het hout heeft geene waarde. De rijpe vruchten zijn van buiten groen , 
van binnen geel, zoet van smaak en aangenaam om te eten. Van de 
onrgpe wordt een lekker zuur gemaakt. Hssk. I, 468. 

310. F. Elephantmii* Corr. var» — InL Kawies watoe. Java. B. H. 

Als boven. C. I, 469. 

311. Flens brevipes. IQq. (Artocarpeae). — Inl. Ipek v. M. Ipé^ Hipiek 

(jav.).' C. Java. 

Het hout van deze prachtige boomen is weinig in gebruik. Welligt 
echter kan bij het bekend worden en in toepassing brengen van betere 
^ bereidingswijzen van deze houtsoort, die dikwijls in aanzienlijke afme- 
tingen voorkomt , meer part\j getrokken worden, v. M. 1, 345 * II , 68. 

312. F. fnlva. Rivdt.l — Inl. Hamberang (sund.). C Hambehrang 
T. 32Ly2L. K. B. 

Voor huisbouw; de uit dezen boom verkregen gom is een handels- 
artikel. C. I, 351. 

813. F. geminifolia. Miq. (!) var. bankensis! — Inl. Pelas. T. Bangka. 
K. B. 

Van geringe waarde. C, I, 1054. 

314. F. leneoptera. Miq. — Inl. Krosaoh. Kapoean (jav.). Java. G. H. 
Min goede houtsoort, v. M. Il, 96. 

315. F. politoria. Lam. — Inl. Remplas (mal.). Ampalé (mal.) op 
Samatra. ,C. Ampelas op Java en Ambon. Ampelas baUang op 
Samatra. T, Amplas, Hampelaê Hssk. K. B. 

Het hout heeft weinig waarde; de ruwe bladen worden tot polijsten 
van hout- gebezigd. C. De sappen dienen als geneesmiddel. Hssk. 1 , 842. 

316. F. seaberrima. BI . — Inl. Loewing (jav.) C. Drandas beas 
(sand.), Bisoroh hiedung (sund.) of Walen badak (sund ) Hssk'. Java. 

Alleen voor brandstof geschikt. De sappen dienen als geneesmiddel, Hssk . 
I, 344. 

317. F. gubracemosa. BI. — Inl. Kondavg (sund.). Java in de 
bergstreken. Lehles op Sumatra. T, Lo'etiditig op Banka. Lahoe 
in de Lampongs. C Java, Sumatra, Bangka. I, 343. G. B. 

Het uitstroomende sap verhardt tot eene veerkrachtige stof. Jungh. 



In Fftlembui wotil nn desen bown eene «uuktig* itvf (G^ boe) 
Tereameld. Jtig. 
918. Fitm. Tui|MU«. Miq. — Inl. Tampang (msL). Ssmatn. 

Voor vloeronderli^er». C. I. 3W. 
319. F. nrle«aU. BI. — Inl. Kan4ang kondoe of Kondang biner 

(sund). Java in de bergstrekeii. III, 123. B. H. 
SaO. P. ipee. — Soenoel (snnd.). Bangka. 
Goed timmerhoDt. C. I. 318. 

321. F. Rp. — Awar-awar. Jan. 

Zonder wurde. C. I, 349. 

322. V. Bp. — Boenoei (sund.). Java. ' 
Als voren. C. I, 350. 

323. P. sp. — Aped». Celebes. 

Voor TencbUlende materi»len b^ huisboaw, en*. C. I, 352. IV, 6t. 

324. P. sp. — Qondang. Java. Verscheidene na verwante Picua- 
soorteii worden Gondang geheeten. 

Eet z^n min goede hoatsoorten . die somtijds in untieolijke s&ne- 
tingen voorkomen , dooh weinif; bruikbaar. II , 69. 

325. Flnnlaiia coloraU. B. Br> — (StercuU&ceae). Oost-Indië 
Ceylon. Suiida-eilandeo. Poelje Bakatta. T. InL Hameramg (snnd 
JBv.) C. Hantap hoelan (sund.) Miq. K. B. 

Goed timmerhout. C. I. 2S8. 

326. Flaconrila anlacocarpa. Bxb. — (Biiaceae). Bombay. K. B 

Te Bnitenzo^ gekweekt. UI, 160. 

327. F. Jai«oina8. timel. — Inl. Roekum fë/iaf. Cochinchina, Java 
Bali. K. B. 

Hel hont der Fkoonrfii'a is Btark, BWiiar en rood, doch geriiïB. v»* 
omTao^ en wordt voor rijststampera gebezigd. De jonge takjes dienei 
tot het bereiden van een oogwate» ; de vruchten sijn lekker om te eten 
men moet ze echter eerat in de handen wrijyen om se loet en maUol 
te maken. Hatk. III , 193. 
328 F. Rnkmn. Z. et M. — Inl, Roekum (mal. aund.) Koeda»OHdat 
(sund). Java, in de bergstreken. K. B. 

Voor haiaboow; de vruchten iijn eetbaar. C. I, 267. 

329. F. sapido. Exb. — Inl. Lobi tobi assem (mal.). T. III, 177 
Voor Indië. Java, ^ K. B. - 

De vruchten zgn eetbaar. 

330. F. seplaria. Bxb. — Voor-Indië, Java. — T. ÏII, 10. K. B 

331. F. sp. — Bogo (jav.). Java. 

Voor hoisbouw gebezigd; de vruchten zyn eetbaar. C. I, 868, 

332. P. sp. — Vjoekem. Sumatra. 

Voor huisbouw te gebruiken. C. 1, B69. 
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333. F. seplarüu — Tomie Tomie. Molokken. 

Alleeh voor brandstof bruikbaar. G. I, 270. 

• 

334. Galearia sessiOs. Z. et M* — (Antidesmeae). Inl. Balongah, 
Balong kajoe (sund.). Java. G. H. 

Voor -hoisbouw. De vruchten zijn eetbaar. (7. I, 389. * 

335. Gareinia oomea L» — (Clusiaceae). Oost-Indië. Inl. Tjawoeng 
Jatoora (sund.). Celebes. Java. Malukka (mal). III, 182. K. B. 

336. G. Jayanica. BL — Java.^nl. Mangiea oelan (mal.). Mango 
oetafi. Mangoe * lowong (sund.) III, 194. K. B. 

337. G* Mangostana L. — Ii^L Mangies (mal.). Java, Sumatra, 
Borneo, Celebes, Molukken. — Mangies-boom , Mangostan, 
MANOofi. 6. B. 

Het zware sterke hout is voor huisbouw geschikt en wordt ook gebe- 
zigd tot ryststampers, lansstelen enz. C. Het laat zich echter moelje- 
lyk splyten Hssk. en is meestal kwastiff en moeijelijk te bewerken. Het 
komt in geene groote afmetingen en z^en in goeden staat voor , daar 
het evenals de meeste vruchtboomen op Java, te laat gekapt wordt. 
V. M. De schil der vruchten dient tot het wrijven van nengelsnoeren 
om deze glad te maken, en wordt ook tot sambal en tegen buikloop 
gebruikt. Het vleesch der pitten is een der aangenaamste en saprijkste 
van alle zoete vruchten. HsskM, 440. Il, 78. Ül, 37. 

338. G. oxjphjlla Mq. — Inl Mangiea oelen (mal.) C, Sumatra. 
Voor huisstijlen geschikt. De vruchten zgn eetbaar. C. I, 441. 

339. G. spec. — Oeba-Sagehroe, Saooeweeehout. St. Obad-Sagehrot, 

Molukken, vooral Ceram. 

Deze boom is niet zeer zwaar. Het schier ijzerharde hout van het 
hart, in kleur met Behlo-Itam overeenkomende (zijnde het spint wit) 
is geschikt voor draaijerswerk en kleine meubelstukken. — Noode jechter 
vellen de inboorlingen dezen overigens weinig verspreiden boom . omdat 
zyne wortels een onmisbaar ingrediënt vormen bij de bereiding van 
sagoweer of palmwyn. — Deze wortels bevatten, behalve een hars van 
eenigzins bitteren smaak, ook veel looizuur en gom. Soort. gew. 1,361. 
^^. V, 21. 

S40. G. sp. — Mangie, Sumatra. 

Voor stijlen van padie-schuren. C. I, 442. 

341. Gardenia resinifera. Karth. — Bubiaceae). Inl. Tampo bodak 

Sumatra C. Sarawak T. K. B. 

Voor stijlen van huizen. C. De soorten van dit geslacht worden om 
hare fraaije, geurige witte bloemen als sieraad gekweekt. Hsêk I, 603. 

342. Gelonium glDmernlatmn. Eiidl. — (Euphorbiaceae). Inl. Djanglot 

(jav.) Kinank, (sund.). Java. 

Voor huisbouw, piekstokken enz. C. Een goede en voor velerlei doel- 
einden bruikbaar hotitsoort, ligt, lang van veiel ,' duurzaam , veerkrach- 
tig en taai. Zij komt slechts in middelmatige afmetingen voor. v. M, 
I, 375. U, 31. . 

343. G. <>X»tiMwai MSq. — Inl. PafUies, Sumatra. 

Voor jj^nisbouw geschikt. C, l, 376. 
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344 GendanusA rlÜgirlB. Nees. — (Acanthaceae). Inl. Oendarussa 

(sand). Handaroeêita Hêêk. Daoen prasman op Java, Soêa op 

Ambori il//j. Java en geheel Indie. K. H. 

Voor dca bouw van kleiaere vaartuigen gpachikt. De bladen dienen 
als geneesmiddel; de geheele plant kan zeer goed tot het planten van 
heiningen gebruikt worden. HsiJk. De vruchten zijn eetbaar. C. I, 630. 

345 Olronniera nervosa Planch. — (Celtideae). lol Siloek op Bangka. 
Oeloe toepay in de Lampongs. Sumatra, Borneo, Bangka. 

Goed timmerhout. C. I, 824. 

346. Gleditschia gp. — Rendean (Papilionaceae). Celebes. 
Voor huisbouw geschikt. C. I, 693. IV, 37. 

347. Gloehidlnm arboresoena BI. — (Eaphorbiaceae). Inl. Maremek, 
(sond.). Java. 

Een boom van middel matiffe hoogte en aanmerkelnke dikte van stam. 
Hij komt voor in de lagere bergstreken van Java. Het hout is vast en 
zeer geschikt voor den nuisbouw. Soort. gew. 0,904. St. V, 105. 

348. G. glancnm BI. — Inl. Tjeijerenehdn. T. Java. III, 162. 

349. G mbnun BI. — Inl. Kimoeka (sund.). T, Java. IEL, 52. 

350. G. sp. — Doepie. Borneo. 

Goed timmerhout C. I, 370. 

351. G. 8p. — Memboeroek. Bangka. 
Geschikt timmerhout. C. I, 371. 

Zbt. GInta Benghas L. — (Anacardiaceae). Inl. Runghas T. Hsêh 

Rengas, (mal. sund.). Ingas (jav.). Rangoê ieraa (dayaksch). De 

geheele Archipel. G. B. 

Een boom van aanmerkelijke hoogte en dikte. Hij komt voor op 
Java en bif duizenden in de strandbösschen van de Lampongs en Pa- 
Jembang, op Z. Sumatra in de lagere streken St.\ ook op Borneo. C. — 
Het hout is tamelijk vast van weefsel, fraai gevlamd en uitmuntend 
geschikt tot meubelhout. St. Het hart des stams (eigenlijke hout) is 
rood, fijn en zwaar en dient voor meubelen en fijn houtwerk als ook 
voor scheeden van wapenen; doch men gebruikt het hiervoor niet 
gaarne, omdat de wapenen door de hardheid van het hout bot worden. 
— De bast en alle groene deelen bevatten een rood, scherp sap, dat 
als vuur op de huid brandt, waarom het kappen de meest-e behoed- 
zaamheid vereischt, St. Hssk. Soort. gew. 0,800. St. Voor praauwen 
gebezigd, gaat het hout spoedig tot ontbinding over. T, Nat. Tijds. 
XVIII, 87. I, 534. V. 69. 

853. G. velntina BI. — Inl. Renghas boeroeng, T, Sumatra (Lam- 
pongs). T. Bangka C. 

Timmer- en meubelhout, bestand tegen water en witte mieren. C. 
I, 535. 

354. Glycosmis chlorosperma Spr. — (Aurantiaceae). Java. T. Su- 
matra. C. Inl. Teierongan (sund.). Limauw op Sumatra. C, 
Het hout heeft weinig waarde; de vruchten zyn eetbaar. C, I, 464. 
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355. Omelina asiatioa I. — (Verbenaceae). lul. Kajoe mera, 8t, 
War eng of Dor o peteh (jav.). Merah op Borneo. Mero op de 

, Molakken. Java, Borneo, Molukken, Timor. C 

Deze boom, die zeer hoog en zwaar van onavang wordt, levert eene 
houtsoort, die voor den huisbouw geschikt en onder cbk b^zonder 
duurzaam is. Soort. gew. 0,828. St. De vrucht dient als geneesmiddel. 
C. I, 637. V. 12. fc 

356. Onaphalimn JaTaniciim. Rnw. — (Compositae). Inl. Soembing, 
Soembong (sund.). Séndoro. (jav.). Java op de hoogere bergen , 
boschjes vormend, tot op 1Q,000'; Celebes. Sumatra. Een hees- 
ter van slechts 25 voet hoogte. 

Het hout is fijn van vezel en vast, doch niet duurzaam. Soort. gew. 
0,744. St. V. 98. 

357. Gnetnm Gnemon L. ^ (Gnetaceae). Inl. Tangkiel, (mal. jav.). 

Küangkil. Hssk, SoÖ op Timor. Garintoel (jav.). Meninjo^ (mal.). 

Koelan oetan, (mal.). Sunda-eilanden , Molukken , N. Guinea. G. H! 

Slechts voor brandhout geschikt. — De bladen en vruchten worden 
afgekookt en met < zout bij de rijst gegeten. De bast levert vezelstof. 
Hssk. I, 689. 

358. Goniothalamus Tapis. Hiq. — (Anonaceae). Inl. Tapies. Sumatra. 
Voor verschillende materialen bij huisbouw te gebruiken. C. I, 250. 

359. Gordonia excelsa BI. — (Ternstroemiaceae). Inl. Poespa. Ki- 
mafidjel. T, Poespa, (sund. jav.) C. Sapie v. M, — Klsapie, 
Hssk. Java, in de hoogere bergstreken. G.^ B. ^ ^ 

Een schoone boom met deugdzaam hout, dat bij de inlanders jn 
hooge achting staat. Het worcfi voor allerlei doeleinden, vooral voor 
huisbouw en rijststampers gebezigd. De vezel is eenigzins grof, doch 
gesloten en lang. v. M. De bast wordt gestampt en met water vermengd. 
Men doopt daarin vischnetten, waardoor deze sterker worden. HssJi;. I, 
406. II, 57. m, 60. I, 704P 

360. G- integerrima. T. et B. — Inl. Poespa. Java. T. III. 54. G. B. 
G. WaUiehii B. G. Zie Sehima WaUichii Chois. 

861. G. spec. — Lemboe. Java. Q. B. 

Als de vorige; het hout wordt meer door insecten aangetast, v. M. 
n, 58. 

362. G. spec. — Koeloetoem bajah^ Sumatra. 

Voor praauwen en planken zeer geschikt. C. 1 , 408. 

863. G. gp. — Plampang poetih, Bangka. 
Goed timmerhout. C. I, 407. 

864. G. gp. — Seroe, Bangka. 
Goed timmenhout. I, 410. 

365. G. gp. T- Tamaroe. Sumatra. 
Zeer goed timmerhogj. C. I, 409. 
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M6. Grecaia spee. — (Rnbiaoae). Lakaroem, C. Molokken. 

Een tamel^k zwmre boom. Hrt hout is liditfpoel, vast vaa weeCad, 
doch moegeliik te beverkca. — PbAta^l^k wordt het om sgne duur- 
zaamheid voor den huisbouw gebruikt. Soort grw. 0,897. Si.1^ 601. 

367. CJrerOlMi robwta Cun. — (Protcaoeie). Nieaw-Holland. 6. H. 
Op Boiteasorg gekweekt UI, 175. 

368. Grewla iMTUrsta. Takh — (Tiliaceae). InL Kilaü. Oeris 
Oeriêêan. 7. JUs-riesatt v. Af. Java Samatra, Timor. 

De bast aonder de schil wordt gedroogd ca gebruikt om er de rgst- 
bossen mede te binden. Hsst. ü, S7. 

369. a oblOBiifolla m. — InL AwU-aadé üav.}. Onde-ondé. C. 
Java. G. H. 



Het hout dient Toor Terschillende materialea bg huisbouw. C. I, 
305. Il, 27. 

370. G. inaeqnalis BI. — Inl. Taiengokran T. — Taloi (sand. jav.). 
Tanglak (madar.) C Java. G. H. 

Tamelyk goed timmerhout C I. 306. 

371. G. spee. — Liah. Sumatra. 

By huisbouw wel gebruikt. C. I, 307. 

G. foetida zie Premna foetida Baw. 

372. Gnettarda spee. — (Kubiaceae). Inl. Tol4}r of Atedoe. C. 
Celebes. 

Voor verschillende materialen by hubbouw. C. 1, 607. IV, 62. 

373. Gnunilear divergeDS Miq. — (fiubiaoeae). Inl. Endok^ Endok 
of Kedalie (jav.). Kimahoeng^ Moehoeng (sund). Java, beigstr. 
tot 5000\ 6. H. 

Voor huisbouw geschikt. C. I, 608*. 

374. Gnatteria laterlflora BI. — (Anonaceae). Java.. III, 178.' O. R 

375. G. Parveana. Miq. — Snmatra. Lampongs. Inl. Kajoe baë. 
m, 186. K. B. 

376. Giiaziuiiatomeiito8aI[.B.K.--G.Blii]iieiG.Don. — (Buttneriaceae). 
Java, Bomeo, Yoor-Indië; oorspronkelijk uit Z -Amerika. Inl. 
Djatii hollandu. lU, 95. G. B. 

Gamira foetida Bnw. Zie Premna foetida Hêsk, (Verbenaceae). 

377. Haasia firma BI. — (Lanrineae). InL Hoeroe. Java. IlI, 198. 
K, B. 

378. H. WightU Hees. — Java Hl, 181. K R 

379. H. «iiiarrosa. Z. et M. — Java, Somatra. UI, 171. K. R 

380. H. mibcaesia ttiq. — Inl. Medangrawang Snmatra. 
Voor huisbouw. C. I, 195. 
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381. H|u*pD]la omMmloïdes. Boxb. H. tlianatophora. BI. — (Sapindaceae). 
Java, Sumatra, Borneo, Timor, N. Guinea, Tobi-eilanden. Inl. 
Koenter gauwa op N. Ouinea. 

De zaden en overige deelen des booms worden voor zeer vergiftig 
gehouden. Miq. III, 46. 

382. H. spec. — Kelengan. Celebes. 

Voor verschillende materialen by huisbouw, enz. C. 1, 519. IV. 17. 

I 
383« Hartiglisea exeelsa Adr. Jnss. — (Meliaceae). Inl. Miendie (sund). 

C. Troes goenoeng, C. T, Kokoaaon monjet leutiek. Haak. 

Java. G. B. 

Het houi is voor huisbouw geschikt. C. De vruchten worden gegeten 
en hebben een zoetachtigen smaak. Hssk. 1, 483. 

384. H. molEssinui Adr, Jnss. — InV Koelüèuwang, J^ibawatzg-boda^. 
Kedoya. T, (sand.). Si. Kibawang of Tatiglar mofijét. Haak. — 
Molukken. Java. G; B. 

• 

De boom is tamelijk zwaar en de bast riekt naar knoflook. Het hout , 
schoon weinig gesloten van weefsel, is nogthans zeer deugdzaam voor 
den huisbouw en laat zich gemakkelijk bewerken. So(5rt. gew. 0.493. 
St. Het is niet sterk en wordt ook ligt door de witte mieren Opgevre- 
ten HssL V, 18, n, 92 P 

385. Helicia gerrata B. Br. — (Proteaceae). Inl. Kandoeng peutjang, 
Kikoekoeran. T. Moraego, C.JavsL, Molukken. G. H. 

Goed hout voor planken van huizen. C. I, 229. 

386. H. spec. — Kereboetan. Sumatra. 

Voor huisbouw geschikt C. Van de Helicia^s {Kendoeng of Kikoech- ' 
koeran) worden de jonge spitsen der takken gegeten. Hssik. Het hout is 
grof en wordt ligt van de witte mieren opgegeten. Hssk. I, 230. 

387. Hellgme Minahassae. T. et B. — (Apocjneae). Inl. Kariakia 
(mal.). Celebes. S. H. 

Voor verschillende materialen bij huisbouw. O, I, 614. 

388. Henslovia paniculata Miq. Crypteronia panicnlata. BI. — (Hen- 
sloviaceae). Inl. Kibanen (sund.). Pongok-an. ïl, Kajoe babi 
(mal.). Java, bei^str. G. B. 

, Voor huisbouw C, I, 138. III, 134. 

389. Heritiera littoralis'Dryand. — (Sterculiaceae). Inl. Djoengoeng 
(sund.) Mig[, — Kontol kambieng. Kayoe po koen, T, Doengoen j 
kontal. AtoeUlahoet, (mal.). Kuststreken van geheel Indië, Sunda- 

eilanden, Molukken, N. Guinea, enz. K. B. * 

Een boom van middelmatige grootte. — Hij komt voor op de kusten . 

en tiert zelfs op brakke gronden. — Het hout, dat vast, fijn van ' 

weefsel, taai en duurzaam is, wordt, behalve voor den huisbouw, ook 
gebruikt voor stampers van rijstblokken en zou bijzonder geschikt 
zijn voor scheepsblokken en schijven. Soort. gew. 0.932. St. III, . ^ 

118. V, 57. 

5* 
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' 390. Hernandia sonora. L. — (Hernandiaceae). Kathpiea^ Kampaky 

Mq/rxa mienjak. T. — Kampa (sund.) ; Radja (mal.) op Amboiiia. 

Affo en Bijl, Mafalla (Tern.) Borgka (jav.). Kajoe radja ^ K, somot^ 

Ailatoe (Amb.), Aimiri (Boeroe). Java, Molukken. K. B. 

Uit de vruchten wordt olie bereid, die als lampolie kan dienen, 
doch eenigen walm geeft; zoo zij bg spijzen gebruikt wordt, volgt er 
bedwelming. Ussk. In de schors huisvesten purgerende beginsels; de 
wortel wordt tegen het Makassaarsche pijlvergift gebruikt. De dunne 
stammen leveren drü f houten voor vischnetten, de grootere dienen tot 
kleine masten. Miq. 1, 178. 

391. Hibiscns tUiacens L. — (Malvaceae). Inl. Waroè. (mal). Bar oe 

(madar.), ook (mal.) op Celebes, Borneo en Sumatra. Dawoen- 

haroe SL Waroe-laóet Miq^. W. gomhong ü. M, De geheele 

Archipel. K. B. 

Een boom van geringe hoogte en stamdikte. Hij komt allerwege in 
de kuststreken voor, en wordt tot op N. Guinea aangetroffen. — Het 
hout is tamelijk vast van weefsel en bezit veel geschiktheid voor spa- 
ken en naven van wielen. De houtskool daarvan schijnt uitmuntend 
voor 't vervaardigen van buskruit, terwijl de binnenbast een zeer goede 
vezelstof oplevert voor touwwerk dat zeer duurzaam is. (Zie Tijdsch. 
V. Nijv. 1870, bl. 293). — Het aftreksel van alle deelen der plant 
wordt als verzachtend geneesmiddel gebezigd. Filet. Het hout dient 
voor huisbouw, stijlen, buffelkarren, zadels, rijstmolens enz. ld. Soort. 
: gew. 0.777. St. I, 276. II, 7. V, 80. VI, 63. 

~4 392. H. eli^tas Swartz. — Waroe goenoeng (mal.) C, en v. M. 

West-Indië; in Oost-Indië gekweekt. Q. B. 

Een uitmuntende houtsoort, die al de eigenschappen van het beste 
I Europesche esschenhout bezit , doch nog langer van vezel en zeer 

1 veerturachtig is. Komt in regte stammen tot 13 -14 el lengte en 0,15 

l el diameter voor, en wordt tot dezelfde doeleinden gebezigd als de 

vorige soort. v. M. De sappen worden als oogwaschwater voor kleine 
kinderen gebruikt. De bast levert vezelstof voor touwwerk, evenals de 
vorige soort. De bladen dienen tot het inpakken van kleine voorwerpen. 
Essh. I, 277. II, 6. V, 80*. 

\ 393. H. vulpiniis Rnw. — Inl. Tuoeh T, Tissock. C. — Java. G. B. 

Levert uitmuntend hout, en vezel als de vorige soorten. I, 278. 

i 394 H. spec. — Waroe Mnggies, 

Levert minder deugdzaam hout dan de vorige soorten, v. M, II, 8. 

395. Homali^nm grandiflornm Benth. : — (Homalineae). Inl. Baóoe, 

j Bangka. 

Zeer goed timmerhout. C I, 137. 

396. Hopea Mengarawan Miq. — (Dipterocarpeae). Inl. Ngtawan 
"' of Mengrawan-tjingkang. St, Mengarawan, T. — Sumatra 

(Lampongs), Palembang; lagere streken, Bangka. G. B. 

Tamelijk hoog en zwaar van stam, tot somwijlen 3 vt. dikte. De 
stam is rijk aan witte hars en de schors bevat eene uitmuntende looi- 
stof. — Het hout is lichtbruin en heeft bij een vast, fijn weefsel een 
gestrekten draad; het dient tot vervaardigen van pantjalangs (schuiten 
van bijzonder langwerpig maaksel) en is daartoe zeer duurzaam. Alge- 
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m^ wordt het hout voor den hui^boaw gebezigd. Het laat zich ge- 
makkelijk bewerken en zou om zijne deugdzame geaardheid en harsach- 
tige eigenschappen ook in Nederland tot verschillende technische doel- 
einden met voordeel kunnen gebruikt worden. Soort. gew. 0,877. St, 
De boom lev^ de bekende aamar mata koetjieng. T. Nat. Tijdsch, 
18,5. I, 417. V, 37 

397. Hopea sp. — Mengrawan-boenga, G. B. 

Als de vorige, doch niet zoo duurzaam. Soort. gew. 0,626. /S'^.V, 88. 

398. H. seUuiioa Roxb. — Molukken. Inl. Kajoe bapa of Bappa, 

G. B. 

Mindec geschikt voor mast- en rondhout, goed voer planken, maar 
aan inkrimping onderhevig. C. I, 416. 

399. H. myitifoliA Miq. — Inl. Mengrawan. Sumatra. G. B. 
' B^zonder voor planken bij huisbouw. (7. I, 418. 

400. H. fftgi'olia Miq. — Inl. Kedemoet. C. Teboeboek, 1\ Bangka. 
Voor daken zeer geschikt. C. I, 419. 

401. H. Maranti Miq. — Inl. Marantu T, Meranti-sepang , St. 

Maranti betoeL Bangka, Borneo, Sumatra W. K. Lampongs, 

Palembang. G. B. 

Goed timmerhout C, Een boom van meer dan middelmatigen omvang , 
die op Borneo en Sumatra in moerassige streken groeit. Hij bevat hars, 
die echter van geringe waarde is. — Het hout, dat niet zeer duurzaam 
is 'en somtijds voor binnenwerk in den huisbouw gebezigd wordt, dient 
echter meer voor vlothout voor het vervoer van zwaarder houtsoorten 
langs de rivieren. Soort. gew. 0,515. SL I, 420. V, 41, 

402. p. (Dipterocarpea.) spec. — Meranti-boenga. Bangka. C 

Als de vorige. Soort. gew. 0,541. St. Zeer goed timmerhout. C. I, 
425. V, 41. 

403. H. (D.) sp. — Bangkiray Borneo. 

Zeer deugdzaam hout voos- verschillende materialen bij huisbouw. C. 
1, 428. 

404. H. (D.) sp. — Blangiran. (H. Balangeran Kths. ?) Borneo. 
Als voren. C. I, 427. VI, 35? 

405. H. (D.) 8p. — Brentie of Berantie. Sumatra. 

Voor planken en praauwen zeer geschikt. Levert een zwarte hars of 
damar. C. I, 429. . 

406. H. (D.) sp. — Mandirawau» Sumatra. 
Voor planken geschikt. C. I, 424. 

407. H. (D.) sp. — Maranti limo manies, Sumatra. 
* Voor planken en kano's. C. I, 431. 

408. H. (D.) sp. — Maranti saga, Sumatra. 
Voor planken, staanders, enz. C. I, 432, 

409. H. (D.) sp. — Maranti sarang poenie. Sumatra. 

Voor planken, ook bij scheepsbouw, voor meubelen, enz. C. I, 433. 

410. H. (D.) sp. — Melangier. Bangka. 
Goed timmerhout. C. I, 43 i. 
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; 411. H. (Dipterocariiea) spee. — Sasai, Bangka. 

De schors dient tot dekking van huizen. C. l, 435. 
• ' 412. H. (D.) gp. — SeranU limo mafiies. Sumatra. 

Voor staanders enz. bij den huisbonw, an voor meubelen. (?. I, 437. 
[ 413. H. (D.) sp. — Soeranti of Meranli. Sumatra. 

Yoor planken by zonder geschikt. C. \, 438. 
j 414. H. (D.) sp. — Menaaraja. 

r Voor planken gebruikt. (7. I; 439. 

415. H.<D.) ap. — Tjengal Bangka. 

Timmerhout. I, 436*. 

: 416. H. (P.) gp. — TjengoV BangUy. Sumatra. 

; Voor huisbouw geschikt. C, I, 430. 

^ 417. H. (D.) sp. — Miekaraa, Sumatra. 

Deze boom groeit in onderscheidene streken van Palembang. Het 
hout heeft alleen waarde voor vlotten. Soort. gew. 0,431. St. V, 43.-^ 

* 418. H. (D.) sp.l — Baj oor 'lang. Sumatra. 

Deze boom ^oeit snel op en is middelmatig van omvang. — Hij 
kbmt menigvuldig voor op Z. Sumatra en levert tamelijk goed timmer- 
hout , dat zich gemakkelijk laat bewerken , maar niet duurzaam is. Men 
gebruikt het ook wei voor ligte vaartuigen. Soort. gew. 0,588. St. (Zie 
ook I, 299.) V, 44. 

'419. H. (D.) sp.l — Bajoar-pepit 

Als de vorige. Soort. gew. 0.505. St. V, 45. 

420. Hydnocarpns inebrians Tahl. — (Bixaceae). Ceylon ; te Buiten- 
zorg gekweekt. 111, 152. 

421. Hymenodidyon timoraniim. Span. — (Rubiaceae). Inl. Afé, 
Timor.* 

' Voor planken bij huisbouy. C, 1, 600. 

422. Imbriearia coriaeea D. C. — (Sapotaceae). Madagaskar; op 
Java gekweekt. Njumpheng aaJbrang. T. Kihoenga. Hsak, G. B. 

De vruchten zijn zoetachtig en worden raauw gegeten. Hssk.Ulyll. 

423. Inoearpus edulls. L. F. — (Hernandiaceae). Mol uk ken, Celebes, 

Java. Inl. Qajam (mal.). C, Gatet. T. (mal. jav.). Gedjani. (mad.). 

C Gaim of Hojam op^ Bands , Angajam , (mak.), ö. B. 

Het hout heeft alleen waarde voor brandstof. C. De boom wordt om zyn 
^eurigen bloesem en fraaije houdin? veelvuldig aangeplant. Het vleesch 
der vruchten is eetbaar; de pitten leveren olie. Hsak. I, 179. III, 170. 

424. Intsia amboinensis Thonars. — (Papilionaceae). Inl. Marabouw. 

(mal.) Merbou. (sund). Bayang of Ipie, Celebes. Warawasey, 

(tons.) op Menado. Besie op Timor en de Molukken C. 

Marabok, Java. T, — Kajoe-bèsi (mal.). 8L — Molukken. N. 

Guinea, enz. G. B. 

Een boom, die de hoogte onzer eiken bereikt. De dikte van den 
^tam bedraagt somtijds 2%— 3 voet, en het lichtbruine hout, dat hard 
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en TBst van weefsel, gestrekt yan draad en niet moeijelijk te bewerken 
is, dient voor huis- ea scheepsbouw, doch wegens zijne bijzondere 
duurzaamheid wordt daarvan met goed ^volg gebruik gemaakt bij 
schoeijingen of landhoofden van bruggen , in verbinding met Nani-hout. 
Si. De geroosterde zaden worden op Somatra gegeten. Jfitf. Soort. gew. 
0,864. St 1, 21. IV, 6. V. 7. 

425. Intsbi amboiaensis T«r. — lal. Besie en B. ioening, Mo- 
luiken. 

' Een duurzame houtsoort voor bouwmaterialen, ook voor bruggen enz.; 
wordt zelden door de witte mieren aangetast. C» I, 23. 

426. I. amboinensis Tar. — Tnl. Beêie-hitam, Gelebes. Molukken. 
Als boven. — C, I, 23. 

427. L palembanlea Ifiq. — Inl. Merbouw of Marbo. 8L Besi op 
Bangka. Merbou bonija (mandh.). Lagerestreken v. d. Lampongs, 
Palembang, Rioaw, Bangka, Borneo. G. B. 

Komt veel met de vorige overeen. Een boom, die bn aanmerkelyke 
hoogte somtyds een bijna 3 vt. dikken stam verkrilgt. Het hout dat in 
geaardheid ~ schoon minder hard — tamelijk veel overeenkomst heeft 
met Eusideroxvlon Zwagerii , is even duurzaam , daarenboven minder 
zwaar en gemalkeiyker te bewerken. — Voor den scheepsbouw zou deze 
soort van groote waarde zgn, en ook voor technische doeleinden in 
Europa, zooals voor bruggen enz., zou daarvan goed party kunnen 
getrokken worden. — Soort. gew. 0,700. St. I, 24. Y, 36. 

428. Isonandra Gntta Hssk. — (Sapotaceae). Inl. Bgdauw op Bangka. 
Bjatoek datoion op Borneo; Balam tenéaga op Sumatra C. 
Njatoe doerian, 1\ Gutta-percha-bóom. Sumatra, Borneo, 
Singapore. O. B. 

Aan het hout wordt hooge waarde toegekend. Het melksap levert de 
Gutta-percha. C. I, 662. Yl, 51. 

429. I. Lamponga lOq. — Tnl. Kalie manggoeng, Samatra. 
Voor huisbouw geschikt, I, 663. 

430. I. rostrata lOq. — Inl. Njato-pisang, Bangka. 
Als voren. 6, I, 664. 

431. Jaekia omata Wall. — (Bubiaceae). Tnl. Saloema^ Mesel- 
oemar. C, Sloemar. T. Sumatra, Bangka. K. B. 

Voor onderleggers van vloeren. C I, 604. 

432. Jambosa aqnea Rmph. — (Mjrtaceae). Bjamboe ayer meera 
(mal.) op Java. T, D, tjaai, Hssk. Gora hoetang ^ Makembes oï 
Kembes in Menado. Gora 'jadi^ Terniate. Sunda-eilanden , Mo- 
lukken. Veel aangeplant. K. B. 

Levert eetbare, smakelijke vruchten. C, I, 71. UI, 79. 

483. J. bvxifolia Miq. — Inl. Nasêie. C, Kajoe Noêsie Nasale, T. 
Bangka. K. B. 

Zeer goed timmerhout. C, I, 75. 

434. J. dotaiestlea Rmph. — ÏÜl. Djamboe oetan (mal.). C. B. bhkl 

meera. T. Gora^ Ambon,. Loetoen ^ Bali, Njamboey Banda. 

Java, enz. G. B. 

Het hout wordt voor piekstokken gebezigd; de vruchten worden ge- 
geten, a I, 68. m,,82. 
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435. Jambosa domestiea Rmph. rar. pvrpiirea. — Djamboe dipa» 
(sund.). Java. G. B. 

Levert smakelijke vruchten. C. I, 69. 

486. J. Klampok. Miq. — Inl. Klampok, Djamboe klampok (jav. 

mal). Java. 

Het hout is zonder waarde; de vruchten zijn eetbaar. C. He^ hout 
is vrij fijn, niet zeer lang van vezel en scheurt ligt. Het wordt meest 
voor gereedschappen enz. gebezigd, o. M, I, 70. U, 71. 

437. J. tenniciispis Miq. — Inl. Sapal of Sépat. C. Dial padi, T, 
Tambaga (sand.). Miq. Java, Bangka, Sumatra K. B. 

Voor planken zeer geschikt. C. I, 74, 

438. J. ietraptera Miq. — Inl. Mentras. C, Matras. T. Bangka. K. B. 
Geschikt timmerhout. C, I, 76. 

439. J. vTilgaris. D. C. — In.. Djamboe ayer mawaar, 1\ Eozen- 

APPETiTJE. Pakowa. (mal. en tons.) op Celebes. C. Java en de 

geheele Archipel. G. B. 

De witte, ronde vruchten munten uit door hare aangename rozenlucht 
en zijn lekker van smaak. Hssk. De zaden en bloesems dienen als ge- 
neesmiddelen. Filet. Het hout dient voor bouwmateriaal, bij huisbouw, 
lootsen enz. C. I, 73. 

440. J. spee. — Djamboe gadang, Sumatra. 
Als boven. — (7. I, 72. 

441. J. 8p. — Gat ah. Sumatra. 
Voor huisbouw geschikt. C. I, 77. 

442. J. sp. — Kalee oebar. Sumatra. 
Als boven. C. I, 78. 

448. J. sp. — Boerong, Sumatra. Molukken. 
Slechts voor brandstof geschikt. G. I. 79. 

444. J. sp. — Kalee of Djamboe, Sumatra. 
Bij huisbouw wel gebruikt. G. I, 80. 

445. Kanilia. sp. — (Rhizophoreae). Kajoe ^*;z^. Menado. IV, 71. 

446. Kibessia aznrea D. C. — (Melastomaceae). Kibissie. T, Kibessie 
(sund. jav.) Cl Java, in de bergstreken tot 600Ó'. K. H. 

.Voor huisbouw geschikt. C. I, 117. 

447. Klckxia arborea. BI. — (Apocyneae). Inl. Kibunialie, T, 
Buntalie (sund.). C. — Java. G. B. 

Voor huisbouw geschikt. Het melksap is een geneesmiddel tegen 
wormen. G. 1, 616. III, 174. 

448. Kleinhovia hospita L. — (Buttneriaceae). Inl. Tankollo^ Ke- 
temaha. T, Tangkolloh^ lankolU, Tangkelie, Hssk. Timoho^ 
Katimoko.QRv.) Tangkoloy (sund). C. Pelleth o{ Ketimoho. 8t. 
Kajoe-pelleth, De geheele Archipel G. B. 

Een boom van geringe hoogte erf stamdikte, die allerwege op de 
Indische eilanden, inzonderheid op Oost- Java en op N. Guinea, in de 
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lage streken voorkomt. — Het hout is wit met donkerbruine vlammen 
en vast van weefsel. De inboorlingen gebruiken het voor hunne kris- 
gevesten, scheeden en voor de stelen van lansen, en de waarde daarvan 
hangt af van het voorkomen der vlammen, naarmate die bij de bewer- 
king er van tot krishechten. dwarshouts zuiver kringvormig zijn. «^/. 
Voor eene naar vereischtcn geteekende krisscheede wordt wel eens/ 200 
betaald. T, Nat, Tijds, XI, 177. Pellet of gevlekt hout komt ook bij 
andere bpomen voor. H. — De bladen worden als geneesmiddel aange- 
wend. — Naar een volksgeloof mag niemand den boom kappen, zonder 
vooraf in een gelukkigen droom daartoe opgewekt te zijn. Soort. gew. 
0,960, St. I, 294. V, 79. 

449. Lactaria salubris Rmph. var. ^. grandis Miq. — (Apocyneae). 
Samatra. Eiland PoqIoc Taman. III, 108. 

450. Lagaroyjxis glandnlosa. — III. 126. 

451. Lagerstroemia Beginae. Rxb. — (Ljthrarieae). Inl. Boengoer. 
Woengoe, T, Boengoer (mal. sund.). Moefu/oe. Ketangie (jav.). 
a Oost-Iudië. G B. 

Een uitmuntend timmerhout, hetwelk op Java tot de allerbeste soor- 
ten gerekend wordt. C. Een boom van aan merkel ijken omvang, vooral^ 
op Sumatra, waar hij somtijds 3% vt. stamdikte verkrygt. — Hij groeit 
in lage streken en behoort wegens zijne fraaije lilakleurige bloemtrossen 
tot de sierlijkste gewassen- der wouden. — Het hout is vast van weefsel 
en duurzaam, inzonderheid op Sumatra, waai* het zeer geschikt is voor 

Santjalangs (vaartuigen), die lang stand houden. — Op Java bezigen 
e inboorlingen het hout voor het geraamte van padiBSchuurtjes , dewijl 
zij, naar een volksgeloof, dan nimmer gebrek aan padie te duchten 
hebben. Soort. gew. voor Java 0. 784. St. Zie ook Nat. TiJds.XYllI, 
87. I, 130». II, 3. V, 60. 

452. L. OTalifoIia. T. et B. — Inl. Benger (sund.). Java G. B. 

Goed timmerhout. C. I, 131. 

453. LanBinm doi^esticiim Jack. — (Meliaceae). Inl. Boekoe (mal.) 
Langaep, (jav.). Lanajee op Sumatra. S'unda-eilanden, Molukken. 
G B. 

Het harde hout is voor rijststampers en stelen van gereedschappen 
geschikt. C. De vruchten hebben de gedaante van gele pruimen; de 
schil wordt gestampt en het ligchaam-bij het baden daarmede ingewre- 
ven, waardoor de huid zacht wordt. — Het vleesch der vruchten is |ij|l 
zeer aangenaam en niet zwaar te verteren. Hssk. I, 494. III, 31. j rf 

454. L. domesticnm Jack. var. — KoTcomn (sund.). C. Kokossan \^^ 
Hssk. Java. G. B. " « r 1 

Het hout is sterk en fraai en wordt voor sghpeden- van wapens gebe- jt f ^ 

zigd. Vruchten als voren, doch zuurder. Hssk. I, 495. i i.'i 

455. 1. domesticmn Jack. var. — Pidjietan of Pissietan (sund.). k ^*; 
C. Biedjietan of Biesieta?i. Hssk, Pidjietan. T. Java. 6. B. ;i. ;-■ 

Als boven. C. Vruchten als voren , zuurachtig. 1 , 496*. j;. 

456. L. spec. — Lansat oetan. Bangka. | 
Goed timmerhout. C. I, 498. 

457. Lasianthera macrophylla Mlq. — (Icacineae) Inl. Kimeong K' 
(sund.). Java, Sumatra. K. fi. j^'- 

Goed timmerhout. C. I, 149. i» < 
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458. Lanrinea spec. — Benitan. Banitangoer. Borneo. 

Een tamelyk goed timmerhout, maar niet duurzaam. C. I» 214. 

459. „ „ — Hoeroe (sund.). Java. 

Goed timmerhout. C, I, 223. ^ 

460. ^ „ — Hoeroe hatoe (sund.). Java. 

(Aperula poljantha BI. P) 
Als voren. C. I, 226. 

461. ^ „ — Hoeroe koening (suqd.). Java. 
Ais boven. C. I, 222. 

462. „ „ — Hoeroe madang (sund.). Java. 

(Beilschmiedia Madang BI.?) 
Als boven. C. I, 224. 

463. ^ „ — Hoeroe pajoetig (sund.). Java. 

(Actinodaphne?) 
^AlsTbven. C. I, 221. 

464. „ „ — Hoeroe pahil (sund.). Java. 
Als boven. C. I, 225. 

465. ^ „ — Hoeroe sereh (sund.). Java. 
Als boven. C, I, 227*. 

466. „ „ — Ipil, Celebes. 
Als boven. C. 1, 228. 

467. yf „ — Lawang, Suinatra. 
Als boven, maar niet duurzaam. C. I. 220. 

468. „ „ — Marsikong, Borneo. 
Goed timmerhout. 6^. I, 213. 

469. „ „ — TimboÖn. Celebes. 
Als voren. C. I, 219. 

470. „ „ — Tiemhoor, Menado. IV, 58. 

471. ^ „ — TFarotan, Celebes. 
Als boven. C. I, 218. 

472. Leea spec. — Lenkie (jav.). (Ampelideae). Java. G. H. 

Voor huisbouw geschikt. De bladen en jolige takjes dienen fijn ge- 
wreven, als geneesmiddel Ussk. — Verschillende Leea-soorten worden, 
volgens Hssk. Ginggiang genoemd. — I, 529. 

473. Leiocarpns arboreus BI. — (Euphorbiaceae). Inl. Kisapie (sund.). 

C. Sassa bener. (sund.). T. liamok dagien, Hssk. Java. K. B. 

Goed timmerhout. C. Het aftreksel der bladen enz. dient als uitwen- 
dig geneesmiddel bij slapheid der leden en gewrichten. Hssk. I, 364. 

474. L. firnticosns BI. — Inl. Sassa lumboeL T. Kipeurris. Peur- 
ries, Hssk, Sasa bener (sund.) Miq, Java. K. B. 

De bast en bladen worden gestampt en met die van Tjangkoedoe 
vermengd, tot rood verwen gebruikt. HssL III, 161. 
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475. MoearpiiB spee. — Plangaê. Bangka. 

Gering in' waarde. C. I, 1050. 

476. Lepidadeuia Wightiana Nees. — (Laurineae). Inl. Tangkallak. 

(sund.). Voor-Indië, Java. 

Voor huisbouw geschikt De zoete bessen worden gebeten. Uit de 
vruchtpitten wordt een vet bereid, dat tot kaarsen gebezigd wordt en 
technische waarde bezit. Zie I^at. Tijds. XVUI, 410. - i', 196. 

477. L. (Cyltcodaplme) mbra BI. — Inl. Moegmal hurrum. Java. 
III, 167. Langoen. Sumatra. K. B. 

Het hout wordt gebruikt voor stelen van werktuigen en voor het 
stak hout^ dat men gebruikt om den bloem tak van Areng te kloppen, 
ten einde er de s:ippen te doen uitloopeif. Hssk. I, 202. lil, 167. 

478. L. Seloang Miq. — lul. Madang Seloeang. Sumatra. 
Voor huisbouw geschikt. C. 1, 197. 

479. Leptospemmm amboinense Rnw. — (Myrtaceae). lul. Papoea. 

C, Kajoe pajpoewa. Hoerong, 1\ Am bon, Molukkeu. K. B. 
Bij uitnemendheid geschikt voor wandelstokken. C. 1 , 67. 

480. Leueoxjlon buxifolinm BI. — (lübenaceae). Inl. Kimerak (sund.). 

C. Kitamieang, Bssk. Java. 

Het hout is zeer fraai en heelt schoone aderen ; het wordt echter 
spoedig door de witte mieren verteerd, zelfs in één jaar, iudi^i men 
het voor huisbouw aanwendt. Hssi. 1, 685. 

« 

481. liqnidambar Altingia BI. — (Hamamelidaceae). Yoor-Indië, 

Sauda- eilanden , N. Gninea. Bergstreken. Inl. Raaamala . (sund.) 

67. Raêsamala. 8t. Rasmala of Rosmala Hssk, 6. B. 

Een boom, die teregt „de vorst der wouden" wordt genoemd. Hij is 
gemiddeld 150 vt. hoog, bij eene dikte van stam, ter hoogte van 10 
vt. boven den grond, van 5 — 7 voet. Op Java komt hij schier uitslui- 
tend in de Prean^er voor , tusschen 2000—4000 vt. boven het vlak der 
zee. — Het bruinachtige hout is vast en zwaar en vervangt in den 
huis- en bruggenbouw in die streken het djati, doch is minder dtiur- 
zaam. — De ooom levert een tijne welriekende hars, welke zich tus- 
schen de spleten der schors aan den stam vertoont en aanvankelijk week 
als honig is, doch aan de lucht blootgesteld, hard wordt. Soort gew. 
0.850. St. Het spint is wit en wordt weggeworpen; het hart (hout) is 
'rood en sterk, soheurt echter zeer ligt. Éssk. I, 150 "V, 92. 

482. L. triciiapis Miq. — Inl. Sikadoengdoeng, Sumatra. G. B. 
Ook eene zeer- goede houtsoort, maar minder algemeen bekend dan j> 

de vorige. 6^. I, 151. | j- 

483. Litsaea Javanica BI. — (Tiaurineae). Inl. Hoeroe pantjar, T, 
Java. III, 135. G. B. 

484. L. latifblia BI. — Inl. Medang padie. Bangka. 

Goed timnicrhout. C. I, 207. 

485. L. pnbemla. Miq. — Inl. Kaping (sund. mal). Java. | 
Zonder waarde. C. I, 208. 

486. Livistona rotnndifolia Mart. — (Palmae). Inl. Sedangan. T, 

Sadeng. (jav). C. Java, Celebes, Ceram,Malakka,PoeloePinang. 

Voor stijlen zeer geschikt. C. I, 699. 
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ƒ 487. Lumnltzera cocclnea W. et Arn. — (Combretaceae). Inl. Ta^ 

'"'[ Toentoen, Kuststreken van den Sunda- Archipel. Bangka. 

Voor palen zeer geschikt. Bestand tegen wormen en zeewater. C, 
■* I, 129. 

Magnollacea sp. Zie onder Michelia. 

488. Maba Ebeans R. Br. — (Ebenaceae). Inl. Arang^ Kajoe Arang. 

T, Liling op Celebes. C, Sumatra, Bangka, Celebes. G/ Moluk- 

ken, N. Guinea, Ceylon, Cochinchina. Ebbbnhout. K. B. 
'■- Een boom van geringe hoogte en omvang. De stam der volgroeide 

boomen is zelden dikker dan 8 riinl. duim diam. Hij groeit vooral op 
Boero, doch wordt ook elders in ae Molukken aangetroffen, en wel in 
de lagere streken. — Het hout is zwart van kleur, vast van weefsel 
* en zwaar en heeft op de breuk een verkopld aanzien. — Menigmaal 

schijnt het Arang verward té zijn met eene Diospyros-soort (Diospyros 
Ebenum Rtz.), waarvan variëteiten op onderscheidene eilanden vanden 
Archipel voorkomen. Soort. gew. 1300 gramm. de kub. ^ecim. St. I, 
686. Y, 1. 

489. M. Ebenus R. Br. — Aram moeda en Aram toewa. Moluklen. 
I, 687, 688.. 

490. Mangifera foetida Lonr- — (Anacardiaceae). Inl. Amhatjang, 
V 1\ Amhatjang* (mal.) op Sumatra. Batjan op Ambon, Limoes 

(sund,). Manga kewenie (mal.). C. Kemang, Hssk, Bémang 

Filet. Geheel Indië tot 4000'. G. B. 

Het hout heeft weinig waarde. De vruchten, welke eene groene schil 
en wit vleesch hebben, zijn zoet en tevens iets wrang. Zij word mi ge- 

5 eten. Hssk, Volgens Filet riekt het vleesch onaangenaam. — I, 555. 
1. 42. 

491. M. foetida ö. Kawini. . — InL Kawini. T, Kwenfde (mal.) t?. M. 

Java. G. B. 

Bruikbare houtsoort, geschikt en gebezigd voor huisbouw, huisraad 
en gereedschap, grof van vezel en middelmatig duurzaam, doch bij be- 
hoorlijke bereiding voor technische doeleinden zeer bruikbaar, v. M. Il, 42. 

492. M. indica L. — Inl. Mangga (sund. jav.). Pao (madur.). 
Plam djawa (mal.) op Sumatra; Taipo honka (makass.). Miq^, 
Oost-lndië, Java, Sumatra enz. Ook in tropisch Amerika in- 
gevoerd. Mangaboüm. G. B. 

Het hout is grof, niet sterk en wordt spoedig door de witte mieren 
aangetast. De bast, hoofdzakelijk die van den wortel, is bitter en aro- 
matisch en wordt tegen diarrhee enz. aangewend of wel zijn bitter, 
scherp en aromatisch sap daarvoor gebezigd. — Volgens Blanco dient 
een aftreksel des wortels als verfstof. — K leederen welke in indigo 
eerst zijn blaauw geverfd , doopt de Javaan daarna in een afkooksel van 
mangabast, om ze een groene kleur te geven. Aan de scherpe bittere 
hars, die als lijm gebezigd wordt, kent men ffeneeskracht toe, ook aan 
de jonge bladen, die bij hoest en aamborsiigneid gebruikt worden. — 
Het vleesch der steenvruchten , in het algemeen Mangapruimen geheeten ^ 
en waarvan door cultuur vele variëteiten zijn verkregen, bezit een aan- 
genamen zoeten smaak , waardoor zij op de tafels der Europeanen en 
inlanders zeer gewild zijn. Bovenmatig gebruikt, veroorzaken zij ligte- 
lijk vermeerderde ontlasting. Pikt. De beste zijn M. gedeh oïKmoehneh 
en M. minjala; dan komen M. papan, M. taloor , M. kidang, M.ayór, 
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M. dokdol, wier vleeach bysonder week is; M, oedana of Parrieh 
Jioerana , welke zeer klein zijn; M, parrieh , gekenmerkt door eigenaar- 
dige lucht; M. deropong, met kleine langwerpige vruchten; M. parrieh 
koembang, vruchten iets zuurachtig; M. taai lioeda, met ronde kleine 
vrachten; M. tjipoer, M. limoes of M, batjang , M. dagieng y met ronde 
vruchten en week vleesch, M. djapoeng en M. bom ba. Hssk. I, 544. 

493. Mangifera indica L. var. — Manga madoe (mal.). Java. G. B. 
Als boven. C. I, 545*. 

494-, M. indiea. L. — M. gondo (jav.). Java. G. B. 
Als boven. C. I, 546. 

495. M. „ — M, dagifig (mal.). Java. G. B 
Als boven. C. I, 547. 

496. M. „ — Hem dodol (jav.). G. R . » 
Als boven. C. I, 548. 

497. M. „ — M. tjoepoe (sund.). Java. G. B. 

Als boven. Voor den bouw van kleine vaartuigen wèl gebruikt. C. 1 , 549. 

498. M. „ — M. paUl (mal.). Java. G. B. 
Voor timmerhout van geringe waarde. C. I, 550. 

499. M. ^ — M, kapook (mal.). Java. G. B. 
Als voren. C. I, 551. 

500. M. „ — Jf. ketjih (mal.). Java. G. B. 
Als boven. C. 1 , 552. 

501. M. „ — J/. kapiar (mal.). Java. G. B. 
Als boven. C. I, 553. 

502. M. laurina BI. var. Sangier. Inl. Manga sangier. 1\ Java. III, 40. 
G. B. 

» 

508. M. laurina t. globulaiia. — Inl. M, taai koeda, T. Java III , 92. 
G. B. 

504. M. macroearpa BI. — Inl. Gumpohr, T, Gempoer (mal. jav.). 

C. * Manga oetan (mal.). Mi(i. Java, in de wouden der berg- 

streken. 

Voor bouwmateriaal boven den grond, zeer geschikt; de vruchten 
worden zelden gegeten. C. I, 556. 

505. M. Kemanga. BI. — Inl. Kemang, 1\ Bindjay op Sumatra. 
Kawini (mal). ITani (mak.). Borueo, Sumatra. G. B. 

Met eetbare vruchten. De geheele boom is zeer schetp en veroorzaakt 
bij aanraking roosachtige ontsteking. Miq. d^. I, 557. 

506. M. spec. — • Hambawang. Borneo. G. B. 

Voor huisbouw, bijzonder voor planken geschikt. C I, 558. 

507. M. spee. — Pola^n of Pau, Sumatra. G. B. 
Voor vloeronderliggers gebruikt. C, I, 559. 

508. M. spec. — Wal, (mal. en tons.) in Menado. Celebes. G. B* 
Voor verschillende materialen van huisbouw enz. C. 1, 560, 

509. M. spec. — Kadiak, Bangka. G. B. 
Voor huisbouw geschikt. C. I, 561. 
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520. lleiOBeimim grande Miii. — (Papilionaceae). Inl. Madang parie. 
Sumatra. 

Voor onderliggers van huizen wel geschikt. C. I^ 33. 

521. Midielüi Champaca L. — (Magnoliaceae). Inl. Tjampaka, T. 
Tjampakka, Hssk (mal. sund.). Over geheel Iiidië tot op den 

.Himalaja' Sunda-eilanden, Molukken, TiTnor, Java. G. B. 

Het spint is fijn, wit ai wordt voor huisraad en buffeljukken gebe- 
zigd. Het hout is zwart en levert fraaije scheeden voor wapens; is ook 
geschikt voor meubels als men stukken heeft, die groot geno^^ zyn. 
De bloemen worden om haar aangenamen geur veelvuldig als sieraad 
enz. gebruikt. Hxsk, Ook welriekende zalven worden er mede bereid. 
Miq. I, 238. III, 55. 

522.. M. Champaea L. t. pnbinerria. — Tjampaka toarna, T. UI, 33. 

523. M. montana BI. — Inl. Djalatrang^ Gelatrang of Tjampaka 
goenoeng (sund.), Madang Tjampaka, Java. Samatra. G. B. 
2ieer goed timmerhout. C. I, 239. 

524. H. velvtina BI. — Inl. MangUet (sund.) , Tjampaka hoeloe 
(snnd.). Java. G. B. 

2jeer goed timmerhout. C. I, 240. 

525. H. sp.' — Medang ketadie, Sumatra. Bangka. 
Geschikt timmerhout. C. 1 , 242. 

526. M. (Magrnoliaeea) sp. — Tjampaga edja. Celebes. 
Het hout heeft weinig waarde. C. 1 , 244. 

527. M.jsp. — Tjepoko sikar, Java. 
Tamelijk goed hout. C. I, 243. 

528. M. sp. — Wasian» Celebes. 

Voor verschillende materialen bij huisbouw, enz. C. I, 241. IV, 10. 

529. M. (Talanma?) sp. — Tjampaka oetan. Menado. T ly, 21. 

530. Milletia atropnrpurea Bth. — (Papilionaceae). Inl. Mariehoengan^ 
Palembang. Kajoe oedjauw. Lampongs. Sumatra. III, 5. 

531. Millingtonia hortensis L. — (Bignoniaceae). Inl. &^ör of /SöAar 
poelie(J2LV.)y Poiean (i^adur.). Voor- en Achter-Indië , Timor. 
Java. K. B. 

Alleen voor brandhout geschikt. C. 1, 627. III, 125. 

582. Milnea dnlcis T. et B. — r (Meliaceae). Inl. MahalansoL T, 
Piêek. C. Celebes. B. H. - 

Voor verschillende materialen bij huisbouw. C. — I, 493*. IV, 31. 

533. Mimusops acimünata BI. — (Sapotaceae). Inl. Djingkok (sund. 
jav.) C. Djengkot^ Kipantjar, Kajoe pantjar {sund, msl,)^ Njatoe 

(sund.). Hssk, Samatra, Java. 

De kolen van dit hout zijn bijzonder goed; voor brandhout is het 
hout niet goed te gebruiken, daar het bij vochtig weer niet branden 



wil. 



— Van het sap worden fakkeltjes gemaakt, die echter minder goed 
dan die van Karet. Hssk I, 670. 
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534. MlmnsoiNS Elen^ L. — Inl. Kembctng tandfoeng, T. Kambang 

tandjoeng. Haak, Ki tandjoeng (sand. liial.). (7. Voor- en Achter- 

Indië.* K. B. 

De bast van dezen boom is bitter en wordt fijn gewreven en op 
schorftige plaatsen gelegd ; het hout is grof en sterk , maar wordt spoe- 
dig van de witte mieren enz. aangetast. De kleine, witte, stervormige 
bloemen hebben een aangenamen geur en worden aan draden geregefl 
en tot kransjes om den haarknop gelegd, en ook voor halskettingen 
gebruikt. Enk. I, 668. III, 94. 

535. M. Elengi L. t. grandifolia. Inl. Kemhang tandjoeng. T. III, 106. 

536 M. Kanki L Inl. Séuw. Sawo, .T. Sawoe of Sawa. C, (mal.). 
Java, Sumatra. K. B. 

Eene bijzonder &aaije ho\itsoort, uitnemend geschikt vt)or meubels. 
C. I, 669. lU, 111. 

537. M. sp. — Tandjang. Molukken. 
Slechts voor brandstof bruikbaar. C, I. 671. 

538. Btonooeras lanceolatum Hssk. — (Tiliaceae). Inl. Amhiet (sund.). 
T. Redjoao (jav). C, Java. G. B. 

Voor huisbouw geschikt. C. I, 319. 

539. M. lencobotrynm Mlq. — Inl Melauwdaun^ Bangka. T, Rem- 
poedoeng^ Lampongs. T. Rempoedoeng of RingkiL C, Bangka, 
Sumatra. K. B. 

Gbed timmerhout. C. I, 320. 

540. SI. palembanicnm Miq. — Inl. Benitan of Karoa (mal.). Bak- 
bahan (mandhelingsch.). Sumatra. 6. B. 

Voor dakwerk; ook voor masten. C. I, 321. 

541. Morlnda citrifolia L. — (Bubiaceae). Inl. Tjangkoedoe. T. 

Koedoe of Koedoe kras, (jav.). Mankoedoe (mal.). C. Algemeen 

verspreid over Indië en den Sunda- Archipel. K. B. 

Het hout wordt veel_ gebezigd voor geweerladen. C. De schil der 
wortels wordt gewasschen, gedroogd, gestampt en met Sassabast (Leio- 
carpus imticosus BI.) vermengd, en zonder dit af te koken, tot rood- 
verwen van kleedjes, garens, caz. gebezigd. De jonge bladen worden 
raauw of afgekookt bij de rijst gegeten; de onrype en rype vruchten 
worden raauw gegeten. Zij zijn zuur. Ussk. (Zie over de waarde der 
v&sMoi Tijdsch. v. Niioerheid 1870, bl. 209). Het hout is ook geschikt 
voor huisraad en meubels, doch komt in geene groote afmetingen voor. 
I, 605. II, 80. III, 172. 

542. Morns indica Bmph. — (Artocarpeae). Bebeaahran^ Bezaaran. 
(sund.). Kibeaar (mal.). T, Boboaaeran, Haak. Andaloh (mal.). Indi- 
sche Moerbei-boom. Voor-Indië, Celebes, Java, Sumatra. H. 

Het hout is- geschikt voor onderligffers van planken vloeren, enz. C. 
De bladen dienen als voedsel voor zydewormen; zy worden echter ook 
afgekookt en als groente gegeten. Risk, I, 327. 

548. Marraya exotica L. — (Aurantiaceae). Inl. Kemoemng (mal.). 

C. Kamoening T, Algemeen in Zuid- Azië. Java. Sumatra. B. H. 

Een &aa^e houtsoort, voor meubels, stokken enz. zeef gezocht. C. 

Het hout IS zeer fijn , geel en sterk ; men wendt het aan voor schee- 
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den, handgrepen van wapens en dergelyk ftjn werk. Hsik, WeiaMis de 
witte, geurige bloemen veel in tuinen geplant. Miq. I, i65. iXI, 89. 

544. Murraya smnatrana Rxb. — lul. Kamoening. Sumatra.' JTo- 
munie of ook Wanaiah^ in Menado. Celebes, Samatra. 

Yoor heften van messen, enz. geschikt. C. I, 466. 

545. M. sp. — Djenar, (jav.). Java. 
Het hont is zeer geschikt voor kleine meubels. C, I, 467. 

546. Myrica tftTaniea BI. — (Mjriceae). Inl. Tjantigi of Sfintigi. 

(sand.). Java. K. B. • 

Ben boom van 85 — 30 vt. ; komt voor op Midden^ en Oost- Java, in 
uitgestrekte wouden, welke uitsluitend daaruit bestaan, veelal onder de, 
algemeene benaming Kajoe bési (mal.) (Uaerhoat) , uithoofde van zijn f 

ongemeen e hardheia. Teysmann en Junghuhn doen opmerken, dat aan | 

meer boomen, waarvan de inboorlingen de geaardheid oiet kennen, do 
naam „Tjantigi" gegeven wordt. — Het hout is ongemeen hard en vast 
van weefsel , doch ook zeer warrig , zoodat het zeer zwaar in de bewer- « 

king is. Voor draaijerswerk daarentegen is het zeer geschikt, en gepo- 
lijst zijnde, verkrijgt het een bevallig aanzien^ Soort. gew. 1.226. St. V , 54. 

547. M. sp. — Inl. Meugkiiir. Bangka. 
Zeer vuurhoudend brandhout. C. 1, 171. 

548. M. loBgifolia T. et B. ^ Java. III, 129. 

549. Mjristiea fragraaa. Houtt. — (MjristiceiQLe). InU Fala. Soeapala 
(mal). NoT£NMusKAATBooM. Molukkan. Gekweekt op Jaya, 
Samatra, enz. X. B. 

Het hout is voor stijlen van huizen geschikt. C. De muskaatnoot en 
foelie worden ' als kraiden veelvoidig ffefornikt. De onrijpe vrucht en 
de schil der rijpe vrucht worden dikwijls fiet suiker tpjt eonAtwen aan- 
gewend. Hsêk, I, 260. III, 43. - 

550. M. bancana Miq. — Inl. Mendara. Baogka. 
Voor zolderingen en beschotten. — Cl, 263. 

551. M. calocarpa Miq. — Inl Madang bqeapala. Supaatra, 
Als boven. C. I. 262. 

551. M. fatna. Hontt ~~r Pala lukki lakki (mal.) jT. P4ila Qetmg 
(mal.). 6> Molukken. 

Slechts voor brandhout van «enige waande.. Cl, 261*. 

552. M. glabi» BI. — Inl. Klappa tjioeng bener, Java. T. III, 68. 

553. M. ^laaca BI. — InL KimoUa (sund.), Java. T. III, 67, 

554. M. Mandarahan Miq. — Inl. Mandarahan, Sama1>ra^ 

Voor stijlen Van huizen. C. I, 264*. 

555. M. sp. — Laia hoelang, Molnklnen. 

Slechts TOOT l»andhout geschikt. C, X, S6&*. 

5M. M. sp> — Poloêan. Menado. lY, 3*0. 

557. M. sjp. ~ Kimokla (sund.). Java. 

Goed timmerhout. C, 1, 866. 
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558* Mjrtacea speo. — JDiaL Biouw. G. B. 
Bij huisbouw veel gebruikt. C. I, 110. 

659. „ „ — DoehaL Borneo. 

Grof rood hout, veel tot bouwmateriaal gebezigd. C. 1, 111. 

560. „ j. — Djamhoe laut, Molukken. 
Goed timmerhout. C. I, 112. 

561. „ „ — Djamhoe hoerang. Molukken, Timor. 
Alleen voor brandhout bruikbaar. C, I, 113*. 

562. „ „ — Kitemhaga, (Sjzygium caryophyllifolium 

D. C.?). Java. 
Voor huisbouw geschikt. Cl, 114. 

\ 563. „ „ — JKwrim. (Syzygiam caryophyllifolium?) Java. 

Als voren. C. I, 115*. 

564. „ „ — Kalat Sumatra. 
Goed timmerhout. (7. I, 103. 

565. „ „ — Kali lilien. Sumatra. 
Als boven. C. I, 101. « 

« 

566. „ ^ ' — Lampesenang, Celebes. 

Voor verschillende materialen bij huisbouw. C. I, 105. 

567. „ j, — Mamping, Celebes. 
• . ' Als voren. C. I, 106. 

56S. „ „ — Kalie kasHe. Sumatra. 

Goed timmerhout. C. I, 107/ 

569. jj ^ — Kalie ^galam, Sumatra. 
Als boven. C, I, 108. 

570. ^ „ — Kelat. Riouw. 
Bg huisbouw veel gebruikt. C. I, 109. 

571. Nania «vera Miq. — (Myrtaceae). Inl. Nani. Kajoe nanie, 

(amb.). ft» Kajoe bissie op Ambon. T. Tejas, (tonseasch) in 

Menado.. — Molukken , Celebes. G B. 

üp Noord-Celebes en Temate vindt men de beste soort: Nani metra. 
Deze voortreffelijke houtsoort is donkerbruin en vast van weefsel, doch 
niet raoeljelyk te bewerken, cd volgens de ondervinding bestand tegen 
de vernieling door den paal worm. — .Aanbevolen voor kuipen of bakken, 
waarin botende stoffen worden gebezigd. — Levert uitmuntende houts- 
kool. De schors dient tot geneesmiddel. Soort. gew. 1.345. Zie voorts 
St. n^ 8. I, 62. UI, 25, IV, 3. V, 8. 

572. Nanclea fagifolia T. et B. — (Ruhiaceae). Tnl. Lasaie, ülaseie 
of Olasaie. St. Kajoe lassie. T, (mal.). Molukken. G. B. 

Zwaar van omyang wat den stam betreft;, doch niet hooger dan onze 
iepenboomen. Het geelachtige hout is tamelijk vast van weefsel en ge- 
makkeliik te bewerken. — Voor huisbouw en in Europa weiligt met 
voordeel tot schrijnwerk te gebruiken. Soort. gew. 0.755. Si. V, 3. 
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573. Hftwlea tnlltfldM. Wq. — lul. Nangie, Samatra. 
Voor httiBboaw geschikt. C. I, 593*. 

574. 9. grandifolla D. C. — Hanjah (sund.), Gimpol (sund. jav.), 

Kolpo (mador.). C, QumpohL T, Qempol. v, M. Tjangkoedoe 

lalakii. Hêêi. (sund.). Java. O. B. 

Eene slechte houtsoort, reelvuldij^ de prooi van insecten, die op den 
eigenaardigen onaangenamen reuk atkomen. v, M. I, 596*. II, 34. 

575. H. lanceolata BI. — Tnl. Angtiet (sund). Java. Bergstreken* 
West-Java Sumatra. 6. B. 

Een boom van 60 vt. hoogte. Het hout is vast en duurzaam , taai 
en gemakkelgk te bewerken, doch dient alleen voor huisbouw. Soort, 
gew. 0.835. Sé. Het hout wordt niet door witte mieren aangetast. 
Hssk. V, 99. 

576. H. macrophjUa Roxb. — Inl. Djabon of Djambon. (jav.). Java? 
Ambon. 6. B. 

Eene goede houtsoort, grof van vezel, doch zeer bruikbaar. Komt in 
voldoende afmetingen voor. v. M. I, 598. U, 33. 

577. N. orientalis Lam. — Inl. Kajoe maas. (mal.). Menado. lY, 47. 
G. B. 

578. N. oxyphylla Mq. — Inl. Garoengang. Groenboeng, 1\ Ba- 
roembang, C. Sumatra. G. B. 

• Voor stijlen van huizwi. C. I, 592. IIl, 183. 

579. N. parvifolia Boxli. — Inl. Ki angrit, (sund.). Java. Bangkal^ * 
(mal.) op Sumatra. Maspitje of ook Kawak (tonseasch) in 
Menado. Voor-Indië. Molukken, Java (Krawang). G. 6. 

Goed timmerhout. C, I, 591. 

580. N. sp. — Banghal. (dajaksch). Borneo. 

Zeer deugdzaam ; veel voor inlandsche gereedschappen gebruikt. C, I, 596. 

581. H. gy. — Bongiar boekiL Sumatra. 

2iOowel voor huis- en scheepsbouw , alsook voor meubelen. C. 1 , 595. 

582. N. 8p. — ' Klampeon, 

Eene allezins goede houtsoort, die in middelmatige afmetingen voor- 
komt. Het hout, vrij fijn en lang van vezel, is sterk en veerkrachtig 
en wordt tot velerlei doeleinden gebezigd, v, M. II, 85. 

588. H. sp. — Lasêie ajer, (mal.). Molukken. 

Een fraai meubelhout; ook voor deur- en venst^rstylen geschfkt. C. 1, 597. 

584. N. sp. — Niesa, — 8L — Kajoe Nieaat. T. Molukken. Ambon. 

Middelmatig van omvltng. Het hout is geelachtig met vermiljoenroode 
vlekken en zeer vast van weefsel, met fijnen, golvenden draad; het 
levert voor den huisbouw, hoewel stug in de bewerking, eene deugd- 
zame grondstof. Soort. gew. 1.100. St. III, 201. V, 23. 

585. H. sp. — Tapat, Borneo. 

Yoor gebindten van woningen, ook voor planken; zoo mede ter ver- 
vaardiging van geweerkolven. C. I, 594, 
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586. Neesla fOüistaiia 01. -^ (Tiliaceae). InL Bun^nff («and.). T. 

Bengang (sund.). C. Waroe^lót (jav). 8k Java. G» B. 

Een boom van middelmatige hoogte en dikte van stam. Ky komt 
voor ii;! de lagere bergstreken van Java. Het hout is bruin gevlamd en 
uitmuntend geschikt voor meubelen en eeweerladen. Soort. geV. 0.630. 
Si. Het wordt door de witte mieren niet aangetast «i ook voor huis- 
bouw ei^ tot planken gebezigd. De bladen, vruchten en zaden dienen 
als geneesmiddelen. Hssk. 1, 'ól\. Y, 73. 

f^l, Nellt^is pallesceiis Miq. — (Myrtaceae). Inl. Demang, Bangka, 

Sumatra. G. B. 

• Yoor huisbouw geschikt. — C. I, 92. 

§88. N, 9iieo. — In], KaUe bariengien, Suoiatra. 

Voor dakstoelen van huizen veel gebruikt. C. I, 93. 

589. Nephelinm eriof^etaliuii Miq. — (Sapindaceae). Inl. R^ngong* 
Bangka. C, BedaroL Sumatra. T. K. B. 

Goed timmerhout. C, 1 , 512. 

590. H. lappaceum L. — Inl. Ramhoetan. Mamboetan aijek, (sDnd. 
mal.)- Ramhoetan kampo7ig, Toentoen, Hsak. Zuid- Azië, Java, 
Sumatra. G. B. 

Het' hout is grof, zwaar en rood, echter niet sterk en wordt door 
witte oiiereii enz. aangetast; echter gebruikt men het wel eens yoor 
bouwhout. — Het vleesch der pitten is saprijk en heeft een zeer aan- 
gename]^ smaak ; men houdt de R. atjeh voor de beste soort ; R. toentoen 
IS de wilde vrucht; R. boeloe is meer zuur en wordt gestoofd ; 5. f fl/»flr»^«i 
is de ^ele vrucht, waarvan men eene groote en eene kleine soort heeft. 
— Uit de pitten wordt olie geslagen, die als lampolie dient. ^w^. 
I, 510. lU, 16. 

591. N. Longamim W. A. — Inl. Lengkeng op Java. Long-j/an 
(Chin.).~ G. B. 

Oorspronkelijk uit China. De vruchten zijn aangenaam om te eten en 
worden door de phinezen veelvuldig aangevoerd; de boom wordt daarom 
ook aangekweekt en tiert op Java zeer goed. üssk. XII, 90. 

h^%. N. I4-t8chi Cawft. — Inl. Liijeh, Litju G. B. 

Oorspronkelijk uit China. Het hout is, geschikt voor bouwhout. De 
vruchten, die eenigzins op Bamboetan gelijken, worden gegeten. Hssk. 
De ffodroogde vruchten worden uit China naar Java veelvuldig uitge- 
voerd en vooral door vrouwen gaarne gegeten. Filet. III , 91, 

593. N. mntabUe BI. — Inl. Polasan.C. Poelasan T. Poelassan 
(sund.). Java. CelebeS G. B. 

Yoor verschillende materialen bij huisbouw. De smakeiigke vruchten 
vqfden gegeten G, 1, 511. 

59^ '^- sp^c. Ramboet^n riembo, Sumatrfi 
Yoor stglen van hujzen. — C, I, 513. 

595. Nectanéra saligna Jüe^ var. — (Laurine^e) Brazilië ; te Bui- 
tenzorg gekweekt. III, 196. 

596. Nothopanax spec. — Grassak. (Araliaceae). Java. 
Zonder eenige waarde. C. J, 145. 
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597. OetomeleB «mnatraitt. Mlq. — (Datisceae). Tnl. Wenmtmg. C. 
Benoang. T. (var molaccana , Kajoe spalaika. T.), Celebes C, 
Palembang. T. — Q. B. 

Voor verschillende materialen b\} huisbouw. C. 1/141. IV, 56. ^ 

598. Odina grnminifera BI. — (Anacardiaceae). Inl. KaJoe djaran/ 

Koeda Koeda. (jav.) C, en T, — Java. Q. B. 

Ycx>r timmefhout geschikt; ook tot vervaardiging van inlandsche 

r^zadels. De Javaansche soort is zeer rijk aan gom, die waarschijnl^k 

tot technisch gebruik zal kunnen dienen. Het hout woidt gespleten en 

dioit tot in vatting van vlechtwerk. De bladen en jonge spruit^ worden 

. raauw bij de rijst gegeten. Miq. C. I. 533. 

599. (hieosperma fllamentosa BI. — Areea Kibnng Mart. — (Palmae). 

Inl. Niboeng of Sewankoeng. (mal.). Erang (Bantam). Java, 

Snmatra, Borneo, Bangka, Malakka. 

Een boom van 60 — 70 vt. hoogte, die in de lage kuststreken van 
vele Indische eilanden en op Java alleen in het westelijke gedeelte des 
eilands voorkomt. Het hout van den koker is schier \)zerhard en dos 
moeijelijk te bewerken; het heeft ongeveer de dikte van 1 duim. De 
inboorlingen gebruiken de latjes van het gespleten hout voor de vloeren 
hunner uit den grond gebouwde woningen. Op Java worden d6 zeer 
jonge bladen raauw of gekookt met rijst gegeten. Het hout is bijzonder 
geschikt voor laadstokken enz. St. V, 68. 

600. Pachystemon bancanns. Miq. — (Euphorbiaceae)- Inl. Mang, 
Kajoe mang. Bangka. * 

Yoor p}anken geschikt. C. I, 388. 

601. P. (£ii^u>rl»iaceal) q>ec. — Madamgsot. Celebes. 

Voor verschillende materialen bij huisbouw enz. C. I, 383. 

602. Palmilia javanic» Miq. ? — (Papilionaceae). Inl. Kidjoelang o^ 
Java. Faiei iatjong op Sumatra. T. Kidjoeloeng C, — G. B. .^!'| 

Voor krisscheeden zeer gezocht. C. I, 724? | [j 

603. Panginm ediile Rnw. — (Bixaceae). Inl. Pietjoeng (sund.) 

op Java. Poetjoeng (jav. mal.). Simaoeng op Samatra; Pangie 

(mal. en tons.) in Menado; Kapayang pp Borneo. Bohhi of 

&awi (Tem.), Ani (Amb.), Hami, Boeroe. De vrucht Klowak \^i^ 

(jav.). Java, Sumatra, Borneo, Celebes, Molükken. GK B, [,0! 

De schil en de bladen worden gestampt en dienen tot bedwelmen der v jVv 

visschen. De vruchten worden geschild , dan afgekookt en met een steen 
ontbolsterd; de vjleezige pitten worden in een bak 2 — 3 dagen in water 
geweekt, waarop zij kunnen worden gegeten. Eet men ze zonder deze \ 

toebereiding, zoo wordt men bedwelmd, en de dood zal kunnen volgen. 
— De pitten worden ook over het vuur geroost en bij de rijst gegeten ; — 
uit de pitten wordt eeu roóde lampolie gemaakt, die niet gegeten kan 
worden en bij het branden sterk walmt. HssL Het hout is middel- 
matig, fijn, doch kort van vezel en geneigd tot scheuren. Het wo/dt, 
bij gebrek aan beter, tot huisbouw én ook tot andere doeleinden ge- 
bruikt. V. M. I, 272. IV, 48. Il, 91. 

604. Pai^ilieoaeea ih». — Koeseie. Borneo. K B. 
Zeer geschikt ter vervaardiging van tafelbladen, C. I, 51, 
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605. Pa^wuoM s|>. — Minggeriea. Bangka. £. B. 

De wortels lerereu een goed raeabelhotit, voonl tooi tofels. C.\, 53, 

606. P. sp. — Paaak. Bangka. K B. 

Goed timmerhout; ook duurzaam in het WRter. C. I, 53. 

607. Paralropla lon^oUa D. C. — (Araliaceae). Inl. Sa^go boeana. 
' TaUik tangol of Ramok gilling (sund). Java, in de wouden der 

bergatreken. Mi^. III, 145. G. H. 

608. P. rigida D. C. ' — Inl. Sango boeana ot Kajoetangar. Java, 
in de wottdeii dei bergstreken, h. v. op den Diëng meDigvolclig. 
Miq. III, 144. G. H. 

609. P, spec. — Sanggoe. Samatra. 

Het hout is van geringe vaarde. C. I, 144. 

610. Parinarliun fragrUe. T. et B. — (Chrjsobalaneae). Sumatra. 
III, 191. K. B. 

611. P. mnlttflonun Ml<. — Inl. Manoe. C Sumatra C. Kajoe 
manan. Java. Kiioeak. Bali. Boeloe. K. B, 

Lerert goed timmerhout, C. I, 54. 

612. P. snniabwiiiiii. Benth. — Kajoe panties, K. kekepoel. Sum. 
Baban, Bantjoeng, Ganga (mal.) op Sumatta, III, 119. K.B, 

613. P. spec. — Oentoengan. Borneo. 
Voor huiabouw geschikt. C. I, 55. 

614. P. (ChTTMbalaneaï) speo. — him wikiê. Sumatra. 

Het hout heeit geene waarde. De yiuchten zyn eetbaar. C. 1 . 56. 
Paritiom tUlacenm. 3w». — (Malvaccae). Zie Hlltiaeiu tUlac«08. 

615. Parkla africana B. Br. — (Mimoseae). Inl. Pimdeui. T.Pété 
(sund, mal.), C. Punloi Hssk. Qoedé (jav.). .A/t^. Java, Sumatra. 
G. B. 



616, P, !iit«rmedia Hssk. — Inl. Pilier. T. Kedawoong. (jav,). C. 
Java, G. B, 

Het hout heeft geene waarde. De vruoht wordt door de inlanders als 
geneesmiddel aangevend, C. I, 17. 

617. P. speeiosa Hssk. — Inl. PéteA (mal.). T. — Puioi (snnd.). ■ 
Hssk. Java. G, B. 

Het hout is eenigsins grof, doch lang van vezel, dikwerf van aan- 
zienlijke afmetingen. — Het wordt weinig door de Javanen geacht, die 
het niet duurïaam noemen, doch veelvuldig door hen gebruikt, en zoude, 

red toebereid zeer in waarde toenemen. — Het scheurt weinig en zou 
V. goede kïstplanken voor emballage kunnen leveren, v. jtf. De Jonge 
bladen en onrijpe pitten der vruchten worden raauw of afgekookt gege- 
ten. De rijpe pitten worden gerooüt of afgekookt en zïjn goed om te 
lucht. Een volwassen boom 
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draagt 4000—5000 vruchten (pappan) en heeft eene waarde van/ 6 — 12» 
▼oor eenen oogst; op den bazar worden 100 vrachten met 50 cents , en, 
indien zQ slecht zijn, met 25 cents betaald. Hssi. Il, 88. 

618. Parkia gp. Patei. (P. slngiaarls Miq.t). — Sumatra. Inl. Polei 
pappan. T. 6. 6. 

Een fraaije houtsoort; voor planken zeer geschikt. C. I, ]8. 

619. Parthenoxylon porrectnm BI. — (Laurineae). Inl. Ladah, 
Samatra. 

Voor planken en praauwen zeer gezocht. C. I, 190. 

620. F. psendO'^assafiras. BI. Cinnamomiim pseudo-sassafras Meisn? — 

Inl. Kiaerek (sand.) , Loêêo (mal.) op Sumatra. C, Kipedes. T. 

Java in de bergstreken, 4000 — 6000'. Sumatra. 

Goed timmerhout; de bast levert, volgens Blume, een surrogaat van 
sassafras. C. I, 191. 

621. Pavetta arborea. Bi. — (Rubiaceae). Iï\\, Gledok pantoA, SsLva. 
T. III, 188. G. B. 

622. Pemphls acidala Forst. — (Lythrarieae). InVDoedoek, (sund.). 
Sanda-Archipel , Molnkken , Stille Zuidzee. Aan de kasten , tot 
aan zee. H. 

£en boom van tamelijk zwaren omvang. — Het hout is als appel- 
hout, zeer vast, fijn van weefsel en heeft een satijngloed. — voor 
draaijerswerk is het zeer geschikt. Soort. gew. 1.017 St. V, 61. 

623. Peronema caneseens Jack. — (Yerbenaceae). Inl. Soengkeiop Siv- 
matra. Zoetois madang op Borneo. C. Kilangier op Java. T, — G. B. 

Voor stglen van huizen. C. I, 651. 

624. P^-sea grattasima Ortn. — (Laurineae). Inl. Apöcat, Djamboe 
loolanda. T. — Trop. Amerika; op Java gekweekt. Advokaat- 
BOOM. J^. B. 

De vracht gelijkt eenigzins op een' groenen renetappel, heeft een 
dunne , groene schil en ^oenachtig geel vleesch , geheel zonder vezelen , 
om een groote , ronde pit. — Dit vleesch laat zien gemakkelyk tot een 
fijnkorrelige pap drukken , die met suiker en madera-wijn of arak wordt 
gemengd; eerst door deze toebereiding ontvangt de anders snSakelooze 
pap een aangenamen smaak; het ware aroma vormt zich echter door bij- 
voeging van het sap van Djeroek niepies (een wilde citroen-soort). — 
De Tboom wordt dikwijls door rupsen aangetast en geheel kaal gevreten , 
waardoor hij ligt afsterft. Hssk. Het hout schijnt vrij bruikbaar. — 
Heet in West-Indië Advogado-peer. Filet, II, 101. III, 45. 

625. Phoebe declinata Nees. — (Laarineae). Inl. Hoeroe manoek, 
T, Hoeroe leuA-ur of luh-^r (snnd.). Java , in de bergstreken. G. B. 

Goed 'timmerhout. C. 1 , 186. 

626. P. nitida BI. — Inl. Medang. Madang koening (mal.)« Miq. 
Bangka. 

Een geringe houtsoort. Soort. gew. 0.54?. Z, VI, 18. 

627. P. holosericea BI. — Inl. Medang aeroe. Samatra. G« B. 

Zeer goed timmerhout.. 6?. I, 187. 
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628. Phoebe Lamponga Miq. — Salak, Sélah Sumatra. Q. B. 

Voor huisbouw gebruikt. 'C. I, 188. 

629. P. parriflora BI. — * Inl. Hoeroe luh-ur. T. — H, manoek 
(sund.). Miq. Java, iu de bergstreken. 7. III, 124, 192. G.B. 

630. P. sp. — Kitales (sund.). C. Kitallus. T. Java. G — G. B. 
Voor huisbouw gebruikt. C. I, 189. 

681. Photinia integrifolia Ldl. — (Pomaceae) Voor-Indië , Java , in 

de bergstreken. G. B. 

Een boom, die tot 60 vt. hoogte opgroeit. Het hout is roodachtig 
bruin, vast en fijn van weefsel en zou, in Europa, tot verschillende 
technische doeleinden , vooral voor 'achy ven en blokken en voor fijn 
draaljerswerk , met voovdeel te gebruiken zijn. Soort. gew. 1.019. St. V, lUO. 

632. Pierardia dalcis Jack. — (Ëuphorbiaceae). Inl. Kapoéfidoeng. 

(mal.). Toeha in de Lampoiigs. Boea tjoepa (mal.) Benkoelen. 

Samatra. K. B. 

Vooral voor ladders van huizen gebruikt. (?. I, 361. 

633. P. raeemosa BI. — Inl. Kapoendoeng, Meniing, (sund. mal.). 
Rambei, (mal.) op Samatra. Java. Sumatra. in de,benedenianden. 
K. B. ' 

Het hout is fraai , fijn , week en bijzonder sterk eft wordt voor huis- 
bouw en meubelen gebruikt. De vruchten zijn zoetachtig zuur en worden 
raauw gegeten. Hssk. Volgens S(, is het hout niet zeer duurzaam, en 
het soort. gew. 0.713. De boom heeft een geringen omvang. I, 362. 
m, 38. V, 64. 

6i4 P. spec. — Kèprig. Bangka. 
Goed timmerhout. C. I, 363. 

634. PUIosügma acidom Bentk — (Papilioaaceae). InL P^jolloi^ 

(jav.), Kandajukan (sund.). Java. Timor. G. B. ^ 
Goed timmerhout. C, I, 19. III, 23. 

636. Pitlieool^iliiiiiiiiMgeiiiiaumMart. —Inga MgeoMlna W. — (Mimo- 
seae)« Inl. Djengkol (sand. jav.). Djeringy Tjering (mal.). Java, 
Sumatra en geheel Oost-Indië. G. B. 

Voor huisbouw van geringe waarde. De vruchten zijn eetbaar. C. Het 
hout wordt spoedig van oe boeboek opgevreten. — De jonge bladen 
worden gegeten en voor lekker gehouden. Van de asch der oude bladen 
bereidt men met klapperolie een geneesmiddel tegen schurft. — De 
schil der vruchten wordt gestampt en gelyk zeep of asch van padiestroo 
tot het wasschen der hooMkaren aangewend. — De zaden worden^ nog 
niet rijp zijnde , afgekookt en gretig gegeten , hetwelk in het oog vallend 
is, daar z^ niet aangenaam van smaak zijn en schadelijk op het lig- 
ehaam werken. De urine van iemand, die deze boontjes heeft gegeten, 
heeft eene ^bijzonder doordringende . sterke lucht , die zelfs dagen lang 
de plaatsen niet verlaat, waar zij uitgegoten is. Hssk. 1,8. 

63T. P. 'Clypearfa Benth. — Inl. Kajoe SaiotoakkomeraL (mal.). Cau 
(amlx). Kellor goenong, K, oetan. Kekaboe, C. Kipooik gede%, T, 
Sumatra, Borneo, Molnkken, Bangka. Java. K. 8. 

Vaa het hout wosdan soheeden voor inlandsofae i w an p c as vervaardigd', 
a 1,9. 
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638. Pili^eeolobiiim Jnnghnhniannm Benth. — In). Mangir (jav). 
Mangieê. v. M. Midden-Java, van :3000--5000'. G. B. 

Het hout is hard, bezit een fijnen langen vezel, doch is bij onvol- 
doende bereiding ligt geneigd lot scheuren. Het wordt voor huisbouw, 
doch vooral voor nuisraad. meubelen, kistjes en inlegwerk gebezigd, 
is echter niet gemakkelijk te bewerken, v. M. De bast wordt door de 
inlanders gebezigd om, met water vermengd, de huid te wrijven , waar- 
door een zeepachtig schuim ontstaat, welks werking in sommige ziekte- 
gevallen heilzaaai zou zijn. C 1, 11. II, 54. 

639. P. nmbeUatnm. Benth. — Inl. Lom (jav.). C. Lamaran. T, 
Pilang (jav.). Miq. Oost-Indië. K. B. 

Alleen voor brandstof van eenige waarde. C. I, 10*. 

640. P. sp. — Ketiek hlalang, Bangka. 

Levert goed timmerhout. C I, 12. 

641. P. gp. — Djaring. Sumatra. 
Ongeschikt voor timmerhout. C, I, 13. 

642. Pla^iaHtheni oppositifolia R. et Z. — (Euphor'biaceae). Inl. 
Tjaliek angien. T. (sund.). KUagoen^ Siegung, Hssi.JaweL.Q.B. 

Het hout is sterk; wordt echter door de witte mieren gezocht; men 
zaagt er planken voor kano's van. welke, zoo lang zy in wat^r blijven, 
zich zeer goed houden. Voor buffelbellen is het zeer goed, daar men 
het geluid daarvan zeer ver kan hooren. Ook worden inlandsche wind- 
w^zers daarvan gemaakt. De. schil wordt tot het beschieten van huizen 
en rijstmagazijnen gebruikt. HssL I, 377. 

643. Planehonia spec. — (Mjrtaceae). Inl. Aripoengoe. Celebes. G. B. 
' Geschikt voor verschillende materialen bij huisbouw enz. 0, 1 , 99. IV , 7. 

644. Plnmeria acatifelia Poir. — (Apocjneae). Inl. SamhoMja 
(sund.) , Kambodja (mal.). Samohdja, — Trop. Amerika ; op Java 
gekweekt. B. H. 

Het hout heeft een fijnen, doch korten vezel, is dikwerf schoon ge- 
vlamd met fraaijen weerschijn, doch zelden gaaf te bekomen en lastig, 
in het bewerken. Het wordt gebruikt voor fijne meubelen, doosjes 
en inlegwerk, maar wordt weinig gekapt en is zeldzaam te krijgen, 
hoewel de boomen overal op de Javaansche begraafplaatsen voorhanden 
zyn. De Javanen vellen deze boomen niet gaarne en nimmer zonder 
een sedekah als zoenoffer ten beste te geven. Het witte melksap wordt 
als een middel gebezigd om gezwellen spoedig tot rüpheid te brengen. 
V. M, De aangenaam riekende witte bloemen worden als reukmiddel 
gebezigd en tusschen kleederen enz. gelegd. Hssk. II, 83. 

645. Podoei^us amara BI. — (Podocarpeae). Inl. Tjamoedjoe, Só, 

Kimérak (snnd.). jT. Java. Hoogere bergst reken. 

Een boom van tamelij ken omvang. Het hout is ligt en van veel 
waarde voor technisch gebruik, b. v. voorbeeldsnijwerk enz. Soort, 
gew. 0.563. SL V, 109. 

646. P. bracteata BI. — Inl. Merak of Kipoetri (sund.). 8t. Ki- 

merak. (sund.). Lagere bergstreken van Java. G. B. 

Een boom Van ongeveer 50 vt. hoogte. Het hout is vast en duurzaam 
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:'^\-'] ^ - en veelvuldig in gebruik bg den huisbouw, terwijl het zich gemakkeiyk 

laat bewerken. Soort. gew. 0.607. St. V, d4. 

647. Podocarpus Blumei Endl. — Inl. Kibima (sund.). Java. IIÏ, 199. 

648. P. cvpressiBa. R. Br. — Inl Djamoedja (sund.). Kajoe ambo 
(mal.) op Samatra. Kü jamara, Tjemara (jav.). C. Kimérak^ Ki 
poetri (sund.). ?^ Poeloe Pinang, Sumatra, «Tava; hoogere berg - 
streken. 

Zeer goed timmerhout, voor huisbouw uitnemend geschikt. C, I, 695. 

649. P. latifolla Wall. — Inl. Ki bima (surtd.). C. Kibima atcetoek 

of Kitamiea7ig gedeA. Hssk.YooT'Inóië, J a va,. lagere hergstreken. 

Zeer goed timmerhout ; ook voor meubelen. Het is fraai , echter week 
en niet sterk. Hssk. I, 694. 

650. P. Nagela B. Br. — iVa^i. Japan. Op Java gekweekt. III, 77. 

651. P. negleeta BI. — Java; hoqgere hergstreken Inl. Kimerak. 

III, 189. 

652. P. BumpMl BI. — Inl. Asoer. Eftsoir, Molukk., N. Quinea.G. B. 

Een boom van zwaren omvang. Het hout is geelachtig, vast van 
weefsel en grof van draad, waardoor hel eenigzins stug in de bewerking 
is. Plaatselijk wordt het voor den huisbouw gebruikt , waartoe het ook , 
om zijne duurzaamheid, bijzonder geschikt is. Soort. gew. 0.952. ^t. 
III, 202. V, 9. . 

353. P. sp. — Kipoetri (sund.). Java. 
Zeer goed timmerhout. C. I, 696. 

Polyadenia gemmiflora. Zie Daphnldinm. 

654. Polyalthia spee. (P. snbeordata BI?) — (Anonaceae). Inl. Baloen 
adaek, B, anjoeh, Borneo. B. H. 

' * Zeer bruikbaar meubelhout, ook voor praauwen gebezigd. Uit de 

schors wordt eene donkerbruine verfstof getrokken. G. 1, 254. 

655. Polyphragmon serieemii Desf. — (Rubiaceae). \x\\. Poeli batoe. 

86. Kajoe ümon, T. Molukken, Sumatra. G. H. 

De boom is niet zwaar en het hout dient plaatsekjk voor den huis- 
bouw; het is ligt en laat zich gemakkelijk bewerken, doch is, aan de 
lucht blootgesteld, niet lang tegen afwisseling van het weder bestand. 
Soort. gew. 0.564:. /S'^ V, 10. 

656. Poupartia sp. — (Anacardiaceae). Inl. Baun asam, Menado. 

IV, 58. 

657. Premna foetida Bnir. (Gnmtra foetida Hssk.). — (Verbenaceae). 
Inl. Tai (sund. mal.). Kitaai, T. Kajoe iaai. Jongkieh Latn-* 
buttang. JJaoen kambing (mal.). Goemira op Ternate. Java, in 
de bergstreken, Borneo, Molukken. G. H. 

Voor huisbouw geschikt. C. Wegens den onaangenamen reuk Kajoe 
taai {Drekhoüt) genaamd. — Deze boom groeit miadelmatig hoog. get 
hout is tamelyk vast van weefsel en wegens zijne fijne geaardheid tot 
verschillende doeleinden gemakkelijk te bewerken. Soort. gew. 0.602. St,, 
Be bladen dienen als uitwendig geneesmiddel. Hssh. 1, 640. V, 113. 
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65 S. Frenmi Ivddiila Miq. ~ Inl. Siengkiel T, Singkil JO. (jav.) 
Sengkel (sund.). Miq, Java. G. H. 

Alleen voor brandhout geschikt. C, I, 642. 

659. P. tomentosa W. — Inl. Boengboelan. T. Bongbolang (sund. 
mal.). Voor-lndië, Java, in de bergstreken. G. H. 

Voor hwsbouw geschikt. C. I. 641*. III. 179. 

660. Protiiini JaTanlcom Bnrm. — (Burseraceae). Inl. Katoê (sund- 
jav.). Teugoelan. 1\ Tangoeloeng. Si. (sund. mal. jav.). Sunda- 
eilanden, Molukken. G. B. 

Een boom van grooten omvang. Het hout is zeer geschikt voor mo- 
lenwerk en ook voor scheepsblokken en grove meubelen. Het evenaart 
in sterkte en duurzaamlieid het Tangoeli (Cassia Fistula) en verkrijgt, 
bewerkt zijnde, de kleur van het Sawoe (Mimusops Kauki). Uit de 
oneetbare vrucht wordt een aromatische olie getrokken, die de terpen- 
tijn enz. vervangt. Soort. gew. 0.791. Si. I, 578*. II. 70. V, 62. 

661. Fseudotrewla maerophylla Miq. — (Euphorbiaceae). Inl. Kitja- 

loeng (sund.). Java, Bah. 

Het hout heeft geene waarde. De bladeren leveren een geneesmiddel 
tegen huid-uitslag. Cl, 381. 

662. PBldiom Rnalata L. — (Myrtaceae). Inl Djamhoe hiedjie poetie, 
T. Djamboe bidjie. 1). hloetik (mal.). Gojavas óp Ambon. C. 
1) kloetoek. D, aroeng. D. biedjie biedjie. Hêsk. Djambi^biedji. 
Si In de tropische landen van alle werelddeelen aangeplant. 
Java, Sumatra, Molukken. Gua jav a-boom. K. B. 

Een heesterachtige, welbekende vruchtboom, die het zwaarst in de bergstre- 
ken voorkomt. Het hout is gering van omvang, taai, ongemeen digt van weef- 
sel en dient uitsluitend voor hechten van beitels , waartoe het even geschikt [^ ^! f 
is als het palmhout in Europa. Soort . gew . 1 .00 . St. De schil des wortels 
wordt niet heet water overgoten en het aftreksel bij bloed-diarrhee ge- 
dronken. De vruchten zijn aangenaam om te eten, zoowel raauw als ^ 
ook op verscheidene wijze gekookt en toebereid, ilssk. Bij proeven, in 
Nederland met dit hout genomen, werd bet als e^e fijne houtsoort, 
geschijct voor meubelen, allezins geprezen, doch lastig in het bewerken 
gevonden, r. M. I, 91. II, 25. III, 49. V, 117. 

6^'^. Pterocarpus indiens W. — (Papilionaceae). Inl. Angaana (sund. < 
mal.). Sono kembang (jav.); Laêono. Malasono, Lansano (mal.) 
op Sumatra. Lingoa (mal.) of ook Aga (tous.) op Celebes. C. 
Kajoe S0710. 1\ Lengoa op Ambon. T, Zonnehout. Java, Su- 
matra, Borneo, Celebes, Molukken. G. B. 

Een boom van aanmerkelijke hoogte, bij 2—3 voet dikte. Hg komt 
voor in Midden-, doch vooral in Oost-Ja va. — Het hout is ongemeen 
geschikt voor kastemakerswerk , fraai gevlamd en vast van weefsel. 
Soort. gew. 0.678. St. I, 41. III, ^ . V. 70, 71. 

%%^. P. indicus W. (P. mollis Bmph?) — Lingoa gabba gahba. C. 

Molukken. Ambon. G. B. 

Veel minder gezocht dan de vorige, maar toch ook wel als meubel- 
hout gebruikt. C. I, 43. III, 205, 
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665. Pterocarpns hTpostfctns Mlq. — Inl. Tarpandie. Samatra. Gh B. 
Voor masthout geschikt. C. I, 46. 

iS%Q. P. saxatilis Rmph. — Inl. Lingoa kasioeri. Molukken, Am- 
bon. G. B. 

De beste der Lingoa-soorten ; een zeer fraai meiibelhout. C. De hooit , 
die stammen van verbazende dikte en len^e oplevert, komt meest op 
al de Moluksche eilanden en ook op Noord-Celebes voor, doch menig- 
vuldig op Ceram. Set hout is rood gevlamd even als dat van P. in- 
dicus , tamelijk vast van weefsel en gestrekt van draad , zoodat het zich 

femakkelijk laat bewerken. — Plaatselijk gebruikt men het voor huis- 
ouw, terwijl uit de vleugelachtige uitgroeisels aan het benedeneinde 
van den stam schijven voor tafelbladen worden gezaagd , die tot 7 voet 
diameter hebben. Soort. gew. 0.755. I, 42. lU, 204. IV. 11. V, 3. 
Kajoe boekOy ket zpogenaamde Wobtëlhout , is de ziekelijke uitwas aan 
den stam van bovengenoemde soort. Het hout is warrig en ofschoon 
stug in de bewerking, laat het zich goed polijsten. — Plaatselijk en 
naar elders overgebragt, dient het tot kistjes en andere kleine meubel- 
stukken. Soort. gew. 0.799. a^^ V, 6. III, 208. 

667. P. saxatilis var.? — Ziw^öüj /;a/öe. Dezelfde groeiplaatsen. G. B. 

Het hout heeft nagenoeg dezelfde geaardheid , doch is bruin van kleur 
en vaster van weefsel dan de vorige soort. — Wat het gebruik betreft , 
wordt alleen om de meer bevallige kleur aan de voorgaande soort de 
voorkeur gegeven. Soort. gew. 0.831. St. I, 44. III» 203. V, 4. 

668. P. sp. — SohnO'klieng. Sunda-eilanden, vooral ook op Oost- 

Java. Molukken. G. B. 

Een boom van minderen omvang dan de S. hémbang. — Het hout is 
donkerbruin, tameliik vast van weefsel en laat zich bijzonder goed 
bewerken tot meubelen , die naar palissander gelijken. — Voor huisbouw 
wordt daarvan almede op Oost- Java somtijds gebruik gemaakt. Soort, 
gew. 0.852. St. V, 72. 

669. P. sp. — Am bon. Lingoa hatjang. 1\ (volgens &L eene ver- 
scheidenheid van P. saxatilis). G. B. 

Het hout is lichtbruin en onderscheidt zich door vaste, eenigzins 
glanzende mergstralen. Soort-, gew. 0.793. Si. V, 5.. 

670. Pterospermnm acerifolium Wall. — (Buttneriaceae). Oost-Indië, 
G. B. ITI, 98. 

671. P Blnmeanum Korth. — \v\. Bajoer {^\xxA^ ^ ook i^o/ör (mal.). 
Tjajoer (^mad.). Java, Sumatra. G. B. 

Voor huisbouw, vooral voor planken, zeer gezocht. C. I, 296. 

672. P. diversifoliran BI. — Inl. Tjerfang (sund.). Walang (jav.). 
Wadang. v. M. Java, Zuiderstrand. G. B. 

Komt in aanzienlijke afmetingen voor. De vezel is eenigzins grof, 
doch lang; het lio.ut is duurzaam, veerkrachtig en sterk. Het schijnt 
vroeger een stapel-artikel voor afvoer naar de strandplaatsen uitgemaakt 
te hebbeu en is ook nu nog gezocht, doch schaars voorhanden. — Het 
wordt voor velerlei doeleinden gebruikt en zou door zijne buigzaamheid 
en veerkracht voor verschillende toepassingen vatbaa,r zijn, daar waar 
vele andere houtsoorten te kort schieten, v. M. Voor roeiriemen van 
praauwen en sloepen is het bijzonder geschikt. C. I, 297. II, 60. 
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673. Pterospermum JaTaniemn Jmigrli- — Inl- Kadok, Hoogere berg- 
streken van Java, en meer bepaald op den Pangeranggo. G. B. 

Het hout is bruin en vast van weefsel, niet alleen geschikt voor huis- 
bouw, maar ook tot andere technische doeleinden. De boom wordt on- 
geveer 50 vt. hoog. Soort. gew. 0.900. St. V, 90. 

674. P. saberifolimn Lam. — Inl. Wadang of Wadang öerang (jav.). 
O.-lndië. Java. G. B. 

Zeer goed timmerhout. C, I, 298. IV, 34. 

673. P. spec. (Hopea?) — Inl. Bajoor kala?ig. Sumatra. 
Goed timmerhout. C. Zie de Sturler, No. 44. I, 299. 

676. P. sp. — Badjoer. Bangka. 

Geschikt timmerhout. C. 1, 301. 

677. P. 8p. — Bajoer sipoeloeL Sumatra. 
Yoor planken bijzonder geschikt, d I, 300. 

678. P. sp. — • fToloA. Celebes. 

Yoor materialen bij huisbouw, praauwen enz. C. I, 302. 

679. P. sp. — Ki'pantjar (sund.). Java, 
Goed timmerhout. C. I, 304. 

680. Pterocymbinm javanieum R. B. — (Sterculiaceae). Inl. Burrie 
(sund.). JTifiing (jav.). T, Woenoeng v, M. Ki moenoeng (sund.). 
Mi^* Java, vooral in het midden- en oostelijk gedeelte. G. B. 

Min goede hontlBoort met grove. ]osse vezel en niet duurzaam; 
door de Javanen ook slechts bij gebrek aan beter voor loodsen, koe- 
stallen enz. gebezigd. — Komt in goede afmetingen voor en zou bij betere 
toebereiding in bruikbaarheid winnen. 9. Ü/. II, 98. 

68 L P. 8p. — Taloentoe, Celebes. 

Voor huisbouw te gebruiken. C. I, 289. IV, 60. 

682. Pntraiijiva Boxbnrghii Wall. — (Ëuphorbjaceae). O.-Indië. 1\ 
III, 75. G. B. 

683. Pygenm Blomei T. et B. — (Amygdaleae). Java. 1\ III, 113. 
• G. B 

684. P. latifolinm Miq. — Inl. Ki /ladji (jsly.) Miq. Java, in de 
bergstreken. T. III, 120. 

685. P. parviflorinii T. et B. — Inl Kdwoyang. Kitoembelah (sund.). 
Java. K. B. 

Voor huisbouw geschikt. C,\, 57, III, 4. 

686. P. sp. — WaL T. Menado. 7'. IV, 33. 

687. Qnercns Bennettii Mi<)(. — • (Cupuliferae).' Inl. Kabal of Boen- 
iing. C. KebuL T. Bangka. 

'Zeer goed timmerhout. C\ I, 155. 

688. Q. cQspidata Thbg. — Japan; op Java gekweekt. ?. III, 139. 
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9 i^ereiiB ^Ikiraa Thbg. — Japan; op Java ^kweekt. KatnoU. 

Kasinük. Kamfer eik. 

Een goed, buigzaam hout. leer at«rk en veerkrachtig, fijn tui uerF 
ea Tri) Wd. voor den scheepsbouw geschikt. Z. Dl, 140. VI, S. 
0. Q. mappacea Eortli. — liil. Kuyang (surid.). Algemeen in de 
betgstreken der Sunda-eilaudeD. 

Goed timmerhout. C. I, 151. 
iJ. Q. uenroiibrlla Miq. — Iiil, Sasak. Sumatra. 

Als voren. C. I, 156. 

2. Q. gitndaïca BI. — liil. Kihioer (sund.). Java, in de la^eie 
wouden der westelijke streken. 

Als voren. C. I, 153, III. ï. 

3. Q. pminosa BI. — Inl. Paêtaag mienjak. Java , in de hoogere 
bergstreken. T. III, 69. ^ 

4. <(. 81». — Kt Paësan. Java. 
Als boven. C I. 157*. 

5. Q. sp. — Reisak. Sumatra, Bangka. 

Als boven. €. 1, 158. 

6. Q. (Tejsmamit BI.)Ï — Iiil. Panieng Panieng of Paning Pa- 
ning. Sumalra. 

Als boven. C. Hard hout, fijn en vast van nerf; laat zich goed be- 
werken en spijkeren, is in zout water duurzaam, maar in zoet niel. — 
In Indië gebruikt men het voor praauwen cu huisbouw. Het gelijkt 
veel op het Eur. eikenhout. Z. I, ISÜ. VI, 59. 
'7. % sp. — Rasaa. Sumatra. 
Goed timmerhout. C. I, 160. 
Q. sp. — Sipanoe oeilang. Sumatra. 
Als boven. C. I. 161. 
Q. 8p. — Sipanoe poette. Sumatr». 
Als boven. C. I, 162. 
Q. Bp. — Poeak. Bomeo. 
Een vrg goede houtsoort. C. I, 163. 
1{. gp. — SasaA AUam. Sumatra. 
Als boven. C. I, 164, 
H- sp. — ^Pataang Paêia»ff. Sumatra. 
Ala boven. C. I, 165. 

Q. sp. — Paasang-baloeng. Weat-Java, Sumatr;», in de koelere 
gewesten. 

Het hout is vaat en duurzaam, doch wordt weinig gebruikt, daar de 
aangtduide hooge en koele streken weinig bewoond zün. Soort. gew. 
0.717. — De boom wordt 50—60 voet hoog eu tamelijk zwaar van stam. 
Si. V. 81. 
Q4. Q. Indirta BI. — Inl. Passang. Java, in de bergstrekeo. De 
eenige soort, oie alleen den naam Paaaavg draagt zondet adjec- 
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twum; en gezamenlijk met den echten eik, Paësavg bener (Q. 

pseüdo-raolucca BI. [Passang êoesoe T.) voor den inlander de eik 

bij uitnemendheid is, hoewel vermoedelijk niet de beste soort. 

V M. 

De Javaansche eiken der hoogere bergstrekea s^n menigwerf schoone 
boomen van groote afmetingen, en behoeven over het algemeen voorde 
beste Europesche soorten niet onder te doen. — Het geheele geslacht 
verdient ten volle te deelen in de bescherming door Staat sbl. 1865, No. 
96, aan andere wildhoutsoorten verleend, t^. JT. II, 52. 

705. Bhixopliora eoi^ngata L. — (Rhizophoreae). Inl. Bakauw, Ba- 
koe (jav.). Bakkor^ Bankil of Jffa^^zW (mal ). Kustmoerassen van 
geheel Indië tot in de Molukken en Nieuw- Quinea. 

Voor houtskolen veel gebruikt. (7. 1, 119*. 

706. R. spee. — Makantar, Celebes. 

Voor verschillende materialen bij huisbouw. C I, 12tf. 

707. R. sp. — Posie-posie. Menado. IV, 49. 

708. Rhns retosa Zoll. — (Anacardiaceae). Inl. Kadongdong goe- 
noeng, Java. III, 157. G. B. 

709 R. nifa T. et B. — Inl Kamhing (mal.), Tetal (tons.) in Me- 
nado. C. Kajoe Kamhieng. T. Gelebes. 

Voor verschillende materialen bij huisbouw enz. C. I, 531*. 

710. R. sp. — Boegiê, Celebes. 
Als boven. C. I, 532*. IV, 16. 

711. B. «p. — Kaloempeki, Menado. IV, 24. 

712. R. sp. — Kambing. Menado. IV, 26.' 

7 1 3. Rotüera spec. — (Euphorbiaoeae). Inl. Mejrak. Borneo. 
Wordt voor roeispanen gebezigd. C. I. 373. 

714. R. sp. — Bolang-itang, Cele.bes. 

Voor verschillende iqatenalen by haisboaw. C. I, *il^. IV, 57. 

715. Robiaeea spec. — Meseloemar. (JskiikiB omata?). Bangka. 
Voor huisbouw geschikt. C I, 611. 

716. Rubus lineatns Rnw. — (Bosaceae). 1b\. Kalak oetjU. Jrwsl.ïI' 
Alleen voor brandstof geschikt. C I, 58. 

717. Sandorienm indiciim Cav. — (Meliaceae). Inl. Sentoel (sund.). 
Küjapi (mal.), ook op Sumatra. Voor-Indië, Molukken, Java, 
Sumatra. G. B. 

Voor huisbouw geschikt; de vruchten zijn eetbaar, maar niet zeer 
. geacht en heeten Sentoel (sund.) of Sontol (jav.); de bittere schors is 
een inlandsch geaeeamiddeK O. I, 487. 

718. S. nervosam BI. — Inl. Katjapie (sund). C, Kikatjapie^ Hssk. 
T. Java. G. B. 

Het hout is sterk en fraai en voor meubelhout bijzonder geschikt. De 
vruchten zijn zuur en niet lekker; worden echter gegeten. Hssk, Deze 
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en de voorgaande behooren tot de vruchtboomen , die in de meeste 
kampongs gevonden worden. Mig. I, 488*. 

719. Sandoricmn sp. — Santoe éo^i^. . Sumatra. 
Voor hoofdstijlen van huizen. C. I, 489. 

720. Santalnm albmn L. — (Santalaceae). Inl. Tjendono oiTfönda^ia. 
C. Kajoe Tjindano. T. Wit Sandelhout. Oost Java, Timor, 
Rotti, Samao, Sawoe, Bali, Madoera, Voor-Indie, enz. G. B. 

Het bekende Sandelhout. Het oude hout levert het gele, het jóngere 
het witte Sandelhout (Lignum Santali citrinum et album) , van specerij- 
achtigen reuk en sedert langen tijd naar de Europesche landen uitge- 
voerd. — Het hout gelijkt in geaardheid en kleur veel op palmhout. — 
Het gebruik, dat plnatselilk daarvan gemaakt wordt, is van geringe 
beteekenis ; doch aanmerkelijk daarentegen is de uitvoer van de oostelijke 
eilanden naar China , waar men het zaagsel er van gebruikt bij de ver- 
vaardiging van offerstokjes, die bij verbranding eene voor de Chinezen 
aangename lucht verspreiden. — In Europa scnijnt dit hout alleen ge- 
gebruikt te worden voor beeldsnijders- en draaijerswerk. Soort. gew. 
1.102. St. I, 146, V, 63. 

De meening, d.it het witte hout van eene afzonderlijke boomsoort 
verkregen wordt, heeft Roxburgh wederlegd. Evenwel schijnt de deug- 
delijkheid van het Sandelhout naar den leeftyd en vooral naar de groei- 
plaatsen zeer te verschillen. Reeds Rumphius stelt de soort van Timor 
boven de andere. Ofschoon, volgens Veth, thans het meeste Sandelhout 
in de Balonesche landen wordt ingezameld , verzekeren echter de kenners , 
dat het fijnste en geurigste in de eigenlijke Timoresche landen wast. Miq, 

721. Sapotacea sp. — Balem. Sumatra. 

Voor huisbouw geschikt. C. \, 674. 

72£. „ „ — Katiaoe. (Sideroxylon glabrescens Mlq. ï) Borneo. 

Yoor huisbouw geschikt. Uit de vruchten wordt eene goede olie ver- 
kregen. C. I, 672*. 

723. ^ „ — Nantie. Celebes. 

Voor verschillende materialen by huisbouw. C. I, 676. 

724. „ „ — Njatoe labur. Bangka. 
Voor planken byzonder geschikt. C. I, 678. 

725. „ „ — Njatoe loegoe, Bangka. 
Vooral voor dakregels en panlatten. C. I, 679. 

726. ^ „ — . Njatoe ringgoeng, Bangka. 
Voor huisbouw. C. I, 675. 

727. „ „ — Njatoh, Sumatra, Bangka. 

Voor planken en stijlen bij huisbouw zeer geschikt. C. I, 680. 

728. ^ „ — Podutan, Celebes. 
Als voren. I, 677. 

729. Sanrauja sp. — (Ternstroemiaceae). Inl. Ingoe Ingoe, Suma- 
tra. G. H. 

Voor planken zeer geschikt. (7. I, 403. 

730. „ „ — „ „ Ingoe Ingoe, Sumatra. 
Als boven. I, 404. 
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781. Saiirai^a sp«c. — Tnl. Kiïeloh (sund.), Java. 
Goed timmerhout voor huisbouw enz. C. I, 4Ö5. 

7S2* Saraca spec. (S. Zollerinii^riaiiii Hi^. ?) — (Papilionaceae). Inl. 
8oko (jav.). Java, 

Het hout heeft slechts voor brandstof eenige waarde. C. I, 26. 

733. Sarcoeephaliu dasjphyllns Miq. — (Bubiaceae). Inl. ira;(7(? joa/a. 
T. Oebar paja (mal.). Paja (mandhel.). Sumatra. G. B. 

Voor stijlen wel gebruikt, maar weinig duurzaam. 6*. I, 588. 

734. Schima crenata Korth. — (Ternstroemiaceae). Inl. Madang 
boengkar. Yoor-Indië, Borneo, Sumatra. 

Goed timmerhout. (7. I, 411. 

735. Sehima Wallielüi Ghois. Gordonia WaUichU DC. — Inl. Poespa 

(sund.). Sapi^ Kimangal (sund.). Kamatroe (naai.). Hoogere berg- 

streken van West-Java. St. Nepal, Burma, Sumatra. tI/j^ G.B. 

Het hout is vast en duurz^m en dient voor huisbouw. Soort. gew. 
0.687. 8i. V, 96. 

736. Sehleichera trituga W. — (Sapindaceae). Stadmannia Sideroxj- 

lon BI. — Inl. Kèsambi of Kosambie (mal. sund. jav.). Wesem 
V, M, — Bado (mak.) , Koele in Solor. Sambi op Bima. Miq, G. B. 

Een boom van aanmerkelijke hoogte en omvang van stam. Hij komt 
voor in geheel Indie, op de> Sundareilanden , de Molukken en in de 
lagere streken van Ti mor. — Het hout is lichtbruin, vast van weefsel, 
tamelijk gestrekt van draad, en wordt, wegens zijne bijzondere taaiheid 
en het vermogen om aan den invloed van zoet water ea afwisseling van 
vochtigheid en droogte weerstand te bieden , tot ankers voor kleine vaar- 
tuigen gebruikt. — In den huisbouw dient het tot f tij len, en ook worden 
daturvan de stampers voor Vijstblokken gemaakt , die zonder te splinteren 
regelmatig afslijten. De houtskool geen een zware gloeihitte. l)e zaden 
leveren een vette olie, de zoogenaamde Makasser-olie. Voor kammen 
of rondsels bij molenwerk zou net Kësambi in sommige fabrieken met 
veel voordeel kunnen worden aangewend . Soort. gew. 0.878. St.1, 520. 

n, &3. m, é7. V, 52. 

787. Sehoutenia ovatiT Korth. — (Tiliaceae). Inl. Walikoekon, Koe- 
koon. Harikoekem (sund.). Walikoekoon (jav.). Vlekschhoiit. 
Java, in de lagere, moerassige kuststreken, vooral in N. W. 
Java en ook in de bergstreken over bet geheele eiland. G. B. 

Een boom van middelmatige hoogte en dikte. Het hout is vast van 
weefsel, taai en duurzaam, en heefl een g^rekten draad. — Voorden 
huisbouw en ook voor wagenmakerswerk , zooals voor disselboomen en 
knuppels, bezit deze houtsoort, door haar groot draagvermogen, uit- 
mnntende geschiktheid. De inbooilingen gebruiken haar roor de assen 
van karrewiden en voor ankerstokken op hunne vaartuigen . Soort. gew. 
0.870 St. 

Het hout is sinds ouden tijd door de Javanen bij voorkeur voor bogen 
gebezigd , ea schijnt voorheen ved naar Nederland uitgevoerd en bij de 
werklieden bekend geweest onder den naam van Oostindisch paarden- 
vieesdi. Het is moeijdijk te bewerken, en moet goed droogen vöór de 
bewerking, om niet te scheuren, v. M. I, 310. II, 1, V, 56. 
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738. Sciodaphyllmn palmatnm BI. (Treyesia simdiilca Hiq. I) — (Ara- 
liaceae). Inl. Ki-jangkoerang of Ketjang- Koerang, Java. 

Een boom, die 60 voet hooetc bereikt. Hij komt voor in de Pre- 
anger regentschappen. Het hout iaat zich gemakkelijk bewerken , is ta- 
melijk vast van weefsel en dient plaatselijk voor huisbouw. Soort. gew. 
0.535. St. V, 114. 

739. Semecarpvs Forstenii BI. — (Anacardiaceae). Inl. Motodoeto 
(mal). Lasai lassi (tem.). Celebes, Ternate. G. B. 

^ Uitmuntend timmerhout. C. Het sap is zeer scherp. Miq, I, 587. 

740 S. 8p. — Djingah, Borneo. 

Voor deuren, tafels, kasten, enz,, zeer gezocht. C. I, 538. 

741. „ — Rango, Sumatra. 
Voor huisbouw geschikt. C, I, 539. 

742. „ — Rango pisang, Sumatra. 
Als boven. C. I, 540. 

743. „ — Rango pinang, Sumatra. 
Als boven. C. 1, 541. 

744. „ — Rangas hoeroeng. Bangka. 
Voor planken bijzonder geschikt. C, I, 542. 

745. „ — Ringgas poetie, Sumatra. 
Voor huisbouw geschikt. C. I, 543. 

746. Sideroxylon attennatnm Alph. D.C. — (Sapotaceae). Inl. Ta- 
roentoong, C. Binasie. T, Achter- Indië, Java, Baugka, Suma- 
tra. G. B. 

Goed timmerhout. C. I, 658. III, 128. 

747. S. fermgineom H. et A. — Inl. Kajoe pandjal. Java. T'. lll, 
97. G. B, 

748. 8. glabrescens Miq. — Inl. Ketiauw. Bangka. K. B. 
Goed timmerhout. C. I, 660. (I, 672?) 

749. S. nitidum BI. — Inl. Kinjatoe. Java. Njatoe, Bangka. G. B. 

Als boven. C. I, 659. VI, 17. Voorhuis-, doch niet voor scheeps- 
bouw. In water' niet duurzaam; barst gemakkelijk. Komt voor in lengten 
van 8 el op O'. 40. Het laat zich goed bewerken en komt in aard overeen 
met notenboomhout. Z, 

750. S. spec — Tjoehadah rimbo. Sumatra* 

Zoowel voor meubelen als voor staanders , scheepsbouw , enz. C, 1 , 661. 

751. Sindora snmatrana Miq. — (Papilionaceae). Inl. Siendoor, T, 

Sindoer, C, Sumatra. G. B. 

Voor planken zeer geschikt. C, De harsachtige olie, uit de stammen 
verkregen, wordt bij het breeuwen van schepen gebruikt. De vrucht 
(Sarapantoe) wordt tot geneeskundig gebruik naar Java uitgevoerd. Miq. 
I, 36. 

752. Sindora sp. — Sasoendoer ilir, Borneo. 

Een zeer deugdzaam timmerhout, voor stalen van gebouwen, brug- 
gen, enz. C. 1, 377 
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758. SIndora spee. — Sasoendoer goenoen^ Borneo. 

Yoor planken eeschikt en zou niet door witte mieren worden aange- 
- tast. Uit dezen ooom wordt eene olie verkregen, de Sindor-oiieTaie 
als geneesmiddel wordt gebruikt. C. I, 38. 

754». SloetiA Sideroxylon T. et B. — (Artocarpeae). Jnl. Kapinie. 
Samatra. Tampiniea. Biouw. T, Tempinies. C. BiouwsoH IJzer- 
hout. Sumatra, Riouw, Bangka. G. B. 

Een uitmuntend bouwmateriaal C, Geschikt voor paalwerk in den 
grond en in het water, Wordt niet door witte mieren of zeeworm aan- 
getast. Nat. Tijdichrift v. Ned. Indië. lil. 345. — I, 359. III, 207. 

755. SonneratiA (Myrtacea?) spec. (S. oboTata BI.?) — Java, Mo- 
lukken. " 

Slechts voor brandhout bruikbaar. 6?. I, 101. 

756. S. sp. — Piiata. Sumatra. 

Yoor hoofdstijlen van huizen wel gebruikt. C. (S. acida L. fll. ?) 
I, 102. 

757. Spafhodea gigantea BI. — Inl. Kipadalie (sund.). Java. In 
de hoogstammige wouden der lagere gewejsten. 6. B. 

Deze boom verheft zijn kroon zoo hoog boven den boden der wouden , 
dat men te naauwemood zijne schoone bloemen en lange peulvormige 
vruchten met het bloote oog kan onderscheiden. Jungh. — Ter vervaar- 
diging van speelgoed zeer bruikbaar. C. — De inlanders maken er wind- 
wijzers van. Wordt niet door witte mieren aangetast. Usak. I, 628. 

758. S. sp. — Kapoeng Kapoeng, Samatra. 
Voor huisbouw geschikt. Cl, 629. 

759. Hponia discolor. Dae. — (Celtideae), Oost Indië. Tc BuitenzDrg 
gekweekt. T, III, 133. K. B. 

760. 8. velutina Planch. — Inl. Koeiay meera op Java. Seniatong 
op Samatra. T. Anggroeng (jav.). Koeray (sund.)^ (7. Oost-Indië , 
China, Java, Samatra, Borneo. K. B. 

Van weinig waarde. C. I, 322 (I, 721 P). U, 49. 

761. S. spec. — Tejapoe, Celebes. 

Voor verschillende materialen bij huisbouw. C. I, 323. IV, 36. 

Stadmannia Sideroxylon BI. Zie Schleichera trijnga. 

762. Stalagmites dnlcis Cambess. — (Clusiaceae). Inl. Moendoe 

(sund.). Voor-Indië, Java. 

Een goede voor huisraad en meubelen geschikte houtsoort met vrij 
fijnen vezel, doch zeer geneigd tot scheuren, zoodat het hout eene om- 
zigtige voorbereiding eischt. Zeldzaam kan men hiervan goed en gezond 
hout bekomen, daar de boom meestal eerst dan gekapt wordt, als hij 
door ouderdom geen vruchten meer voortbrengt. Het komt in geen groote 
afmetingen voor eu' is lastig in het bewerken, v. M. De vruchten worden 
als voedsel gebezigd. Hssk. II, 77. 

763. 8terciilla Blamei O. Don. — (Sterculiaceae). Inl. Hantepbatoe 
(sand.). C. Hantap baioe. T. Sumatra, Borneo, Java. G. B. 

Voor huisbouw geschikt. C. I, 285. 

9* 
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764. Sterculla fMttto L. — Inl. Kepoh {mnd. mtL j«T.}. Djang- 
kang op Bornea. C. Dangdoer gedé (sDnd.). Miq. Oebeel Indië, 
Sanda-eilanden , Molukken, Timor. 6. S. 

Voor huisbouir geschikt. C. Deie houtsoort wordt spoedig door ' 
witlfi mieren aaneeUst. De pitten zijn eetb»r, naw wi»nr. Énk. I. 

3641. UI, ao. 

765. 8. nobilis, ^uKli. — Hanlap paasang. Ooh, T. West-J&va en 
Sumfttra, in.de l^ere streken. 

Een boom , die tot 50 voet hoogt« bereikt. Het hont ia ligt en beiit 
slechts geringe waarde. Soort, gew, 0.480. St. V, lOS. 

766. S. sp. — Mapoöpo. Celebea. 

Voor verEchilleude materialen b^ buisbouw. I. SS6. IV, 70. 
7é1. 8. sp. — Kepoh. Kilek (jav.). Java 
Voor huiabouw te gebruiken. 1 , 287. 

768. Stereosyermnm flmbriktam D.C. — (Bignoniaceae). Oost-Indië- 
Te Buitenzorg gekweekt. III, 57, 99. 

769. 8. cïelonoïdcB D.C — Voor-Indië. Te Buitenzorg gekweekt. 
III, 56. , 

770. SIrombesla javanlca BI. — (Olacineae). Tnl Kikaijang (sund.) 
C. of K. laul. Hssk. , ook Kikeujup T. Koyop. Ki-katjong of 
Ki-iahoel. St. Sunda-eilandeo. G .B. 

Een boom van ongeveer 60 voet hoogte. Hij groeit op Ja« en ia 
de bergstreken der overige Sunda-eilanden. Het hout ia vast en fijn van 
weeFsel en dunizaam. De inboorlingen maken daarvan gebruik voor bet 
■geraamte buuu» woningen. De baat is geneeskrachtig. 8oort. gew. 0.671. SI. 

Het sterke , lanp en regt« hout woedt niet door de witte mieren aange- 
tast, zoodat men bet ook zelfs in de aarde planten kan (als vlsggestok- 
ken, stalen,' enz.). — Het gedeelte dat in de aarde komt, moet niet 
geaohild worden. — Aan zonneschijn, regen of wind blootgesteld, houdt 
net zieb goed zonder te schenren ; bet blijft echter lang vochtig en wil 
niet spoedig droogen. Huk. I, H7. V, 95. 

771. 8. specï — Bangka. Sumatra. Inl. Pelalieng. 

Goed timmerhont C. I, 148. 

772. Sljlocorina spec. — (Rubiaceae). Inl. PeladjauK. Bangka 
Voor planken geschikt. C. 1 , 608. 

773. Stjras Benzo&i Dr;uid. — Styraceae). Inl. Mienjan. Kemajam. 
Sumatra. ?'. Tangkal (aond.). Benzoc-boum. Sumatra. Java. G. B. 

De bars wordt in gaten van den stam gevonden en voor wierook ge- 
bruikt. Het bout is niet sterk en wordt spoedig door witte mieren aan- 
getast ; men gebruikt het slechts tot bouwen van hutten , die het maar 
een jaar behoeven uit te^ioaAta.. Hstk. Op Sumatra plant men dezen boom 
wel eens na het rijstgewas, op ongeveer l.'i voet afstand. Na 7 — 10 
jaren begint men er -de benzoë door inkappïngcii uit te tappen, 't welk i 
lU jaren kan volgehouden worden. Men tapt 4 malen 'sjaars en bere- 
kent dat een boom jaarlijks / 1. — opbrengt. De pi^s te Palembsng, 
waar ze ter markt gebn^ wordt, is ƒ 1.— voor 3—6 katti, al naar 

a" meer of minder zuiver is, Tei/maiin in Nat. Tijdachr. 18, bl. 76. 
, 83. ■ 
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774. SyH^lMM ineIcvUita ZoH. — (Styraceae). IdI. 2^>f«£ (sund.) , 
Djirek (jav.). Java. H. 

A^oor haifibouw f^chikt ; de bladen leveren een geneesmdddel tegen 
kwaadaardige huidziekte. C. De bi^t dient als verf- en looistof. I, 393. 

775. 8. feffragfaMft Bxb. — Inl. Khidoeng, Bangka, Voor-Indië, 
Java. H. 

Goed timmerhout. C. I, 392. lil, 127. 

776. S. odoratissiiiia Chols. — Inl. Ki»ariawan (sund.). Java. 6.6. 

Be bast dient tot geneesmiddel. Het hout is vast en wordt als tim- 
merhout gebezigd. Miq. III, 158. 

777. S. rnbigiiiosa WaU. — Java, Poeloe Pinang. III, 100. KL B. 

778. S. snbsessilis Chois. Dicalyx sessilifoUiis Jugh. — IvHDjirak. 
Java. G. B. 

Een boom, die 50 — 60 voet hoogte bereikt en in de lagere bergstre- 
ken van West-Java groeit. Het hout is vast en fijn van weefsel , duur- 
zaam en goed te bewerken. Soort. gew. 0.663. 8t. V, 97. 

779. S. spec. — Inl. Njarie lemay, Samatia. 
Timmerhout. I,^ 394. 

780. S. sp. — Njarie, Sumatra. 
Timmerhout. I, 395. 

Synearpia Tertholenii T. et B. Zie Nania vera. V , 8d. 

781. l^oeeia dlversifolla Miq. — (Artocarpeae). Inl. Koemhang. C. 
' Kiara lumboet C, Sumatra. K. B. 

Voor huisbouw. C, I, 353. 

782. Sjzyginm earyophyllifollnm D<C. — (Myrtaceae). Inl. Salatn- 
oelie. Si. Ki tembaga (sund.) (Koperhout ). Ki sirem , Djamboe 
sakelat of D, alphoero op Groot-Ceram. Miq^, Boero , Molukken. 
G. B. ^ 

Boom van middelmatige hoogte en niet zwaar van slam. — Het hout 
dient tot het maken van stoelen en andere kleine meubelen ; het is fijn 
van weefsel, bevallig van kleur en gestrekt van draad, zoodat het zich 
goed laat bewerken. Soort. gew. 0.646. St, Y, 20. Zie ook Myrtacea 
spec. 

783. S. lAxiflomm B.€. — (Myrtaceae). Inl. Kibadak (sund.). 6> 
Koepa deasa. T, Java, bergstreken. G. B. 

Goed timmerhout. C: I, 83. 

784. S. costatnln Miq. — Inl. Tiepies koetiet of Koepa manoh 
Java, op de zuidelijke helling van den lUalabar , 4 — 5t)00'. ü/iö. 
III, 81. 

785. S. Jamlliolana D.C. *— Inl. Djoeët (jav.). Rappo rappo djawa 
op Celebes. C Bjamblang of Boeat. hoe oet (sund.). Hssk. 
Oost-Indië. Sunda eilanden; vooral op Java gekweekt. K. B. 

Het vieesch der blaauwe , olij&chtige vruchten' wordt gegeten ; het 
is Buurachtig «oet en, heeft een groene pit. Hstk. I, 3é*, 



786. Sjzj^oiH STene Mlq. — Inl. Oanggo of Oonggo ItAoe (maL). 
Sumatra. 

Goed timmerhout. C. I, S7. 

787. 8. nodonun Hlq. — Inl. Salem-bailai. Sumatra, Java; G. B. 
Ben boom Tan ruim 40 voet bootje. H)) komt roor op Sumstca's 

Westtust en menieruldig in de hoog gelegene bosschen van West-J avi. 
Het hout ia niet zeer duurzaam , doch wordt plaatselijk voor den buis- 
boow gebezigd. De bast bevat eeoe goede looistof voor de lederberei- 
ding. Soort. gew. 0.807. S(. V, 86. 

788. S. qaadriaUtRm Kiq. — Inl. Uomiorigan. Molnkken. G. B. 
Yoor materialen van huizen, praauwen, eaz. C. 1, 8S. 

789. 8. racemosnm D.C. — Iiil. Peiay (sund. jav.). Java, io de 
bergs treken. G. B. 

Goed timmerhout. C I, 83. 

790. S. Tariifolliim Miq. — Inl. Samak. Bangka. G. B. . 
Yoor houtskool geschikt. C. I, 86. 

791. TalaimiB Candollei BI. — (Magnoliaceae). Inl. Tjoendjoeng. 
V. M. Tjoenijoen bao of Tj. wange (aand.). JftVa; ook'in tuinen 
geplant. H. 

Levert eene verf- en looistof. II, 9i. 

792. T. Uumphli BI. — Int. Tjampaka koetan (mal.). Thaaa_ 
(tonseasch) in Menado. Amhoii, Celebes. 

Voor verachillende materialen b(j huisbouw_C 1, 2;i6. 

793. T. mbra Hlq. — Inl. Madang Ijarapago. M. taloen (mal.). 
Snmatra. 

Hard hout voor gereedschappen, C. T, 237. 
794>. Tamarlndns Indica L. — (Papilionaceae). Inl. Kajoe-Assam 
(mal.). St. Assem, djawa. T. kssam of Hasaeum. Hatk. O.-L Ar- 
chipeJ. Tamarinde-boom. G. B. % 

Een atatige boom van 40— ï5 voet hoogte en 2| voet stamdikte , 
■ met sierlijk gevederd, grasgroen loof. Het hout is vast en lichtgeel met 
bruine vlammen, die bij oude boomen donker gekleurd en schierijzerhard 
zijn. — Het dient tot verschillende technische doeleinden en dedaaruit 
vervaardigde heiblokken zijn zeer gezocht. De vrucht is als konfijt zeer 
smakelijk en dient in vcrschen staat tot oplossend geneesmiddel en oolc 
bij de bereiding van sommige spijzen. Si. Bij gebrek aan vnichlen worden 
soms de bladen gebruikt, oqj aan de groenten eeuzorensmaak tegeven. 
De bekende Boe^ah assum (aund.) , eene soort van limonade, wordt van 
deze vrucht semaakt. Miq. — Om den schoonen groei van dezen boom 
wordt hij dikwijls aangeplant tot lanen enz. Het hout ia zeer sterk, 
echter ecnigzina grof van aderen en wordt niet door witte mieren en 
wespen aangetast. Het wordt meest voor hjne houtwerken gebezigd. 
Hui. 1, 25. III, 19. V, 119. 
795 Tarrletla JKTanlca BI. — (Sterculiaceae). Inl, Kiserogol. T. 
Tariti of Ki manoeJc (aund.). Miq. Kitarrieiie. Hstk. Java, op 
den Seriboe. G. B. 

Het hout is sterk, haid, grof en wit, wordt dooi de witte mieren 
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aangetast en slechts voor hutten in bergrystTelden enz. gebezigd. Hxsk. 

in, 11. 

796. Tarrietla spec. — Maas. Molukken. 
Van dit hout worden de beste houtskolen verkregen. C. I, 292. 

797. Teetona grandis L. fll. — (Verbenaceae). Inl. Djali. DJali- 
Kapoor. St. DjaUie of JaUiè. Bssk, Ook l^eai otTeL Djaïtie- 
BOOM. Midden- en Oost- Java; voorts in Voor- en Achter-Indië , 
Snnda- Archipel, Borneo, Sumatra. 6. B. 

Een gezellig groeijende boom van 70 — 100 voet en hooger , en waarvan 
enkele stammen op 80- a QOjarigen leeftijd eene middellijn verkrijgen 
vai^ '6~'6\ voet. — Het hout, dat voor den scheepsbouw al onze daartoe 
gebezigde soorten van Europa én Amerika verre overtreft, bevat, in 
tegenstelling van de bijtende looistof der eiken , eene olie , die het daar- 
mede in aanraking gebragte metaal voor oxvderen behoedt en ook tegen 
witte mieren beveiligt. Voor scheeps- en huisbouw is hel uitmuntend 
geschikt, doch het biedt geen weerstand aan denpaalworm. Soort. gew. 
0.640. SL I, 643. II, 51. III, 26. V, 47. 

798. ^ „ var. — DjaUie doerie of dorèng. Java. 

Het hout is deugdzaam, hard en gevlamd; de stam is met puntige 
uitwassen bedekt. St. Soort. gew. 0.750. I, 644*, V, 49. 

799. ^ „ var. — Djellie dorèng. Java. 

Als boven; de fraaiste verscheidenheid, schoon gevlamd; daarom ook 
voor meubelhout geschikt. C. I, 645. V, 49. 

800. „ „ var. — Djaitie-gembol ot mienjak. 

Deze variëteit onderscheidt zich van al de overige door eene meerdere 
vettigheid op het gevoel. De kleur is bruin en gebloemd, hét weefsel 
vasta: en meer gevlamd dan van D. këmbang , en de jaarkringen ver- 
toonen nagenoeg dezelfde onregelmatigheid. — Voor aen scheepsbouw 
munt deze soort boven alle andere ul^, doch ook voor den huisbouw 
en voor meubelen iaat zij zich, schoon eenigzins stug, goed bewerken. 
Soort. gew. 0.888. St. I, 649. V, 51. 

801. j, ^ var. -- DjaUie kembang. Java. Gebloemd 
Djattie. 

Het hout is bruin en gebloemd of gesatineerd. De jaarkringen zijn 
onregelmatig golvend en van daar dat het hout , hoe voortreffelijk overi- 
gens voor cfón scheepsbouw en voor meubelen, eenigzins warrig en niet 
gemakkelijk te bewerken is. Soort. gew. 0.858. jS^^. I, 647. V, 60. 

802. j, „ var. — DjaUie lilin. Java. 

Een goede verscheidenheid , die echter weinig voorkomt en voor meubels 
I nog al gezocht is. Cl, 648*. 

I 803. ^ „ yar. — DjaUie soengoe. Echt Djattie. Java. 

I Het hout van deze verscheidenheid is donkerder van kleur, vaster 

' van wee&el en duurzamer ; de bUden zijn ^x)ener en minder bleek dan 

' van Dj. kapoor. Soort. gew. 0.739. St. Wegens de gelijkmatige digte 

gesteldheid voor bouwmateriaal de beste van alle soorten. C. I, 650*. 

V , 48. 

804. Termlnalia Aijana W. et A. — (Combretaceae). Yoor-Indië. 
Te Buitenzorg gekweekt. III, 151. G. B. 
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ulla CfttepiiÉ L. — Inl. Keiapang {m&\.).C.Kaiappang. 
''uêo (mal.) of ook Taliteif (tonseasch) in Menado. C. 
Ternate. Talio batoe op Banda. Miroboi.an. Sunda- 

in geheel Iiidië aangeplant. ,G. B. 
Dut wordt voor planken bij huisbonw wel gebruikt. De vniditen 
voor amandelen gebeügd , gelgk die van Ksnuie. Hui. Zfj 
lok loDistoC. I. 126. 

rlnoldes T. et B. — Inl. Bjoho. ivi9.. Kuststreken en 
Ier Suitd a-eilanden. Iti geheel Indië wegens zijne eet- 
ihten algemeen in tainen aangeplant en ook naar Zuid- 

otergebragt. G. B. 

out heeft gcene waarde. De vruchten leveren looistof en dienen 
iding van e«ne soort van inkt. Zn zijn als Dioho- of Djokjo- 

den handel bekend. I. 137. 
B._ — Kalapang hoetang. Molukken. G. B. 
planken b\| huisbouw wel gebruikt. C, 1 , 138. 
roemla anenra Mlq. — (Ternatroemiaceae). Tnl. Pinang 
ingka, Sumatra. 
buiabouw. C. I. 396. 

ehensls T. et B. — Java. T. III, 108. K. B. 
c.ï — PoUan. Poeloen. West-Java en de l^ere berg- 

a. B. 

lont is vast van weebel. duursaam en dient plaatselijk voor 

r. Soort. gew. 0.Ü19. St. V. UI. 

leles nndiflon E.Br. — (Datisceae). Inl. Wïnong. Java. 

lort van geringe waarde. C. I; 139. II, 90. 

e. — Tahoe. Sumatra. 

telegntafpalen bj) voorkeur gezucht. C. I. 110. 

tinosUgma mlcroealjz Hssk. — (Suphorbiaceae). Inl. 8aêa 

Planga», Sumatra. Java, Sumatra. K\ B. 

iiuisbouw. C. I, a90. 

lUien anuura Neea. — (Laurineae). Inl. Wakan. C. Hoeroe 

.^— H. kiriet. Hêik. Java, Snmatra. Bomeo, Celebes, 

a, enz. K. B. 



üÜAto Sees. — Inl. Hoeroe-mienjak of Mêraug. Si. 
op Snmatn. Si. Java, Sumatra. K. 6. 

wom van 50 voet hoogte. — Het hout laat zich gemakkeWk 
1 en is zew duurzaam in het gebruik. Soort. gew. 0.492. SI. 

«ana Miq.I — Inl. Medang tekam. M. serai. T. Bangka, 

timmerhout. I, 949f 974f 
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817. Tetrantliera bandongana Mlq. T. psendo-angrnlAta BI. — Java, 
Sumatra. III, 195. 

818. T. dtrata Nees. — Inl. Tekie. Kraminang, Krangean (jav.). 
C. Limok, Hssk, Ki djeroek of Ki limoet (sund.) op Java An- 
tafêa (mal.) op Sumatra. Miq. Java, Sumatra. 

Een zeer goede houtsoort, die zoowel voor haisbouw als voor meubels 
en gereedschappen wordt gebruikt. C. De schil en de vruchten worden 
by het koken vai geiten vleesch gebezigd. Uxsk. I, 201. II, 13. 

819. T. Forstenli BI. — » Tnl. Halaor. 8L — //. dawon nanka. C, 
Mol ukken. Ceram levert de beste soort. 

De boom is niet zwaar van omvang . en het hout . dat ligt en gemakke- 
l^k te bewerken is , heeft veel overeenkomst met Mëdang-empëlem , v'an 
Sumatra (Zie No 828). Plaatselijk dient het hout voor timmerwerk onder 
dak, doch is niet zeer duurzaam. Soort. gew. 0.423. St. Volgens C. 
wordt het wegens den scherpen geur niet door witte mieren aangetast. I , 
199. V, 13. 

820. T. eUipüca Nees. — Iloeroe medang (sund.). Java, in de berg- 
streken. 

Als T. angulata , doch het hout is vaster. Soort. gew. 0.599. St, V, 88. 

821. T. lanrifolia Jaeq. Olabraria tersa L. — Hoeroe gadieng (sund.). 
2' Hoéroe dapoeng, H, moegmal (sund.). Miq, Geheel Zuid-Azië. 
III, 153. 

822. T. lueida Hsak. — ln\, l^Jendanfmloeka. Iloeroe /ledJoA (smid,), 
Miq. Sumatra, Java, Bangka. G. B. 

Voor stijlen van huizen. C. I, 200. III, 165. 

823. T. mappaeea BI. — Inl. Kapiendieng. Sumatra. 21 III, 168. 
G. B. 

T. mbra Nees. Zie Lepidadenia mbra. 

824. T. spec. — Halaor datoan besaar, Molukken. 

HelPt weinig waarde. C. I, 205. 

825. ^ ^ — Halaor-poetih, Molukken. 

Zwaarder van omvang. Ket hout is ligt, doch duurzaam en dient 
alleen voor zolderplanken. De witte mieren tasten het niet aan. Soort, 
gew. 0.301. St. V, 13*. 

826. ^ „ — Medang hegelang (sum.). Hoeroe (jav.). Sumatra, 

Bangka, Java. 

De boom is hoog, doch niet zwaar van stam. Het hout is geelachtig 
groen , vapt en fijn van weefeel en gestrekt van draad , zoodat het zich 
voor huisbouw goed laat bewerken. Het behoort tot die duurzame hout- 
soorten, welke men met voordeel aan onze spoorbanen zou kunnen 
dienstbaar maken. Soort. gew. 0.750. St. V, 32. 

827. ;, „ — Medang-hogelem. , 

Als de vorige. Het hout is echter vaster én heeft een meer gol ven- 
den draad. Soort. gew. 0.775. St. V, 33. 
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Deze houtsoort , die almede in den huiabouw wordt gebruikt , is 
weeker, doch ook minder duurzaam dan de overige soorten. Soort. gew. 
0.495. St.Y, 34. 

829. Tetnuifhem spee. — Medang-iaroom. 

Als de vorige, en onderhevig aan het knagen der insekten in den 
stam. Soort. gew. 0.583. Si. V, 35. 

830. T. spee. — Woeroe djagel [Hoeroe djagel t). 

Na de T. citrata welligt de beste der Javaansche Laurineeën. Het 
hout bezit een fijne , effene , lange vezel , is veerkrachtig en sterk en 
wordt voor allerlei doeleinden gebezigd , doch komt niet veelvuldig voor. 
r. Jf. n, 56. 



831. 



— Siku Sicki. Molukken. Q. B. 



Een zware boom. Het hout is vast van weefsel met gestrekien draad 
en bruinachtig van kleur; het laat zich gemakkelijk bewerken en dient 
den inboorling tot den huisbouw, maar vooral tot het maken van praau- 
wen. Soort. gew. 0.883. Si. Y, 24. 



832. 



Madang. Bornco. 



833. 



834. 



Yoor ligt huisraad en timfnergereedschap wel gebruikt; niöt zeer 
duurzaam. C. 1, 203. 

— Waróe dedaJc, 

— Waroe ielik, Java. 
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Schoone, regtopschietende , hooge boomen, doch slank en daardoor 

zelden van breede afmetingen. Het hout is ligt , met middelmatige , 

grove vezel. Het wordt voor huisbouw en gereedschappen gebezigd en 

. heeft bij de inlanders slechts weinig naam. v.M. 1, 732, 7^1.11, 14, 15. 
« . • 

835. Theobroma Cacao L. — (Buttneriaceae). Cacao-boom. Inl. 
TjoklaL West-Indië; op Java gekweekt. K. B. 

Dé 'zaden *worden geroost, gestampt en als kofij tóelittreid, gedron- 
ken. Zy dienen tot bereiding van chocolade. Ussk. IlI, 142. 

836. Tiglinm pnrgans Kltsdi. 'OFoton *r%lliiiii L. — (Ëuphorbiaiceae). 

InL Kimalakkian. Yoor-Indië, Molokken , Java. K. B. 

De bladen en vluchten worden gestampt en in het water gedaan als 
men den visch bedwelmen wil. Hsaï. De vruchten leveren de Croton-olie. 
III, 41. 

837. TreTesia «imdÉSea Mtq. (SclddaphyUam palmatiifii BI. ?) — (Ara- 
lièiceae). Inl. Pangang (jav.), Kitjang koëtan^ Tjankoeran of 
Koran (sund.). Java, in de vochtige wouden der bergstreken, 
'b. V. oj) den Merapi, 4000'. G. tt. 

Voor brandstof geschikt. C, I, 143. 

838. Trewlfi» nndlflora L. — (Ëuphorbiaceae). Eitwng {Bnvii.), C, Bi- 
noeng poetjoeng (sün<^.). Miq. Voor-Itfdië. K. B. 

'Voor huisbouw geschflLt. C. I, 378. 

839. Tristania obovata Benn. — (Myrtaceae). Inl. Pë^aK^a». Plawan, 

Bangka, algemeen op alle plaatsen nabij de kast. Q. H. 

T^ bereiding van houtskolen geschikt, die by de tinbewerkisg ge- 
bruikt worden. C I, 59. 
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840. Trtotanla oborata. Boih. tu*. — Pelatcan ioedak, Bangka. 
Zeer bruikbaar timmerhout. C, I, 60. 

841. ^ n ff — Pelawan ioenjauw, Bangka. 
Voor stijLen veel gebruikt. I, 61. 

842. Turpinim sphaerooarpa Haak. — (Staphjleaceae). Iivl. Kibantjeé. 

Küjehai. T. Tjawenï sori (jav). C, Java, op den Qedeh, 

3_5000'. G. B. 

Een 70 voet booge boom- Miq. Het bout is niet sterk genoeg voor 
buisbouw en wordt door de witte mieren aangetast; voor buisgereed- 
schappen is het echter bruikbaar. Hssk, I, 527. 

84S. üncaiia eurliyiiclui Mlq. — (Rubiaceae). Inl. Berambong, Kajoe 
loebang (mal.). Miq. Bangka 
Goed timmerhout. C. I, 599. 

844. Urostigma altissliiiiim Miq. — (Artocarpeae). Tnl. Kibonteng. T. 
Kiaf a^ rijinian (sund.). MÏq. Boeloe. ?;. M. Java. 0« B. 

Een goede, grove, egale houtsoort, tot vele doeleinden geschikt. Het 
wordt weinig gebruikt, daar te veel moeite aan het vellen enbekappen 
van dezen aikwerf reusachtigen boom verbonden is , dan dat het de* 
kosten zou goedmaken. — Bovendien zijn deze boomen op vele plaatsen 
gemeentelijk eigendom en worden als een sieraad van den geheeien om- 
trek gespaard. II , 65 . 

845. IJ. bei^aminiim Miq. — Inl. Wringin, Wariengien. Djadja- 

way. Tjariengien , Briengien (jav.). Baringin (mal.) og Samatra. 

Wariengien-boom, Baniaan-boom. Voor-Indie, Molukken. Op 

Java, Samatra, Bomeo, Celebes geplant. G. B. 

Het hout heeft geene ^waarde. De boom wordt op alle aloeng-aloeng 
en op andere plaatsen , die in zekeren eerbied staan , aangeplant en dient 
tot sieraad. Uisk. De bladen en takken dienen ter versiering bij feesten. 
C. I, 355. III, 137. 

846. U. elnaloïdes Miq. — Inl. Kiara pajong. Phil. eilanden. Java. 
T. III, 121. G. B. 

847. ü. cimeatiiiii Mq. — Inl. Waringien. Java. T, III, 53. G. B. 

848. ü. (^aattenm Miq. — Inl. Karet. Kiara-Karet. Kariet-Kariet 

" (mal.). Kolèlei (sund.). Miq, Oost-Indië. G. B. 

Het witte melksap van dezen reusachtigen boom levert gom-elastiek 
en wordt tot fakkeltjes of ook tot de vogelvaogst gebezigd. Hssk. 1 ^ 356. 

849. ü. ennenron Miq. — Inl. Kiara gatil (sund.). Java. 
Als voren. I, 358. 

850. U. gigaatemn Miq. — Inl. Kiara pajofig. Java. T. III, 132. 
G. B. 

851. U. Inceseens Miq. — Inl. Loa (sund). Zöö (jav ), Java. G. B. 

Het hout is ligt , grof en rood en dient tot het maken van eet^- 
reedsehap. — De vruchten zijn eenigzins zoet en eetbaar, doch met 
smakelijk. Hssk. I, 354. II, 67. III, 109. 

852. U. mierooarpnm Miq. — Inl. Tjaringien. Preh. T. Kiara 

10* 
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gedeh of K. ramboi (surid.}. Mtq. Wrixgin. v M. Saiida- eilan- 
den. Komt ünder de Wririgin-soorteD het menigvuldigat voor. G. ü. 

Volgens liet bygeioof der Javftnen sijn deze boofflea gelijk de overige 
aoOrt^n. de woonplaats van geesten, — en mag het metaal voor een 
goede gamelan met geen ander hout gesmoltea worden, e. M. H, 6G, 
S5;J. DroBtiKma |intnir<niue Kiq. — lul. Koebang. Kronto (jav.), 
Kiara boa (aund.). Mi^. Java, Samatra. 
AU boven, 1, 357*. 
liSl. ü. rell^OHnm Gasp. — Inl. Boenoét kalodja. Oost-Indië. G. B. 

ill, 122. 
S55. C. Fab«M«iia Mlq. — Inl. Kiara péreng. Miq. Java. T. lil. 

101. G. B. 
356. ll'arU )>iirpnr«a BI. t. flava ScheBbr (UvarU flaT». T.etB.). — 
(Aiiouaceae). Inl. Limang. Bangka. 8. H. 
Tsmel^k bruikbaar hout. C. I, 247. 

857. „ „ n (ü maorftphjlla Bxb.) — Inl. Kenonga. Voor- 
en Achter-Iridië, Java. S. H. 

Als de vorige. Spoedig aan bederf onderhevig, v. il. 11. 50. 

858. U. 9p. — Wankot. Ceiebes. 

Bij huisbouw te gebruiken.^ C. I, 2*8. IV, 32. 

859. U. sti. — Kisaoeèin (sund.). Java. 
Goed timmerhout. C. 1 , S'ld. 

tJ60. Tansuerli palembanlca lUq. — (Rubiaceae). Inl, Soengkei Aalas. 
Sumatra, Bangka. 

Voor huisbouw geschikt. C. I, 606. 

361. Vatleaesiiiilalillq. — { Dipterocar^ieae). Inl. AToe/oen^. Sumatra. 

Voor huisbouw geschikt. C. I, 414. 

362. T. snblaciuiosa Mlq. — Inl. Këloekoep. Baiigka. 
Geschikt timmerboul. Levert een hars, C. I, 415. 

86S. rernonla jatanlca D.C. — (Compositae). Inl. Hambiroeng (suud.)- 
Sétnboeng (jav.). Java, op de gelrérgten. 3000 — 0700'. K. B. 
Toor huisbouw geschikt. C. Wordt door de witte mieren aangetast. 
Hsili. I. 585. III. 187. 

864. T. S|iec- — Meramboeng. Borneo, ~ 
Goed timmerhout. C. 1 , 586. 

865. THramniB sambnoinnin Rnw. ^- (Caprifoliaceae). Int. Kiapoe 
iumboet. 1'. Kiapi/e (sund.). 1'dë {mal ). C. Ki mokla of Ham- 
hlaa bailak of Ki lakèlann op Java. Miq. Java, Sumatra, Bor- 
neo. G. H. 

Vooral voor kUnkblokken geschikt. I. 587. UI. 48. 

866. Ttsenia Indica Hontt. — (Buttnerraceae). Inl. Bintinoe, Bien- 
lieuok , Bintanoe (sutid. mal.). Java, Bomeo, Sumatra, in de 
lagere wouden. G, B. 
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Goed timmerhout. C De Y. umbellata wordt, wegens z\jn sneiren 

f roei, als een der beste schaduwboomen voor plantsoen geroemd. — 
an den bast wordt touw geslagen. Hssi. 1, 295. 

867. Titex Cofassns Rnw. — (Verbenaceae). Inl, Goevasaa haioe 
(mal.). Surawei randoe (tons.) in Menado. Celebes, Molukken. 

Zoowel voor huis- als scheepsbouw zeer geschikt. C. I, 632. 

868. V. Cofassvs Rnw. Tar. — Ooevaêsa gaha^ O. poetie , Surawei 
poetie. Celebes, Molukken. 

Als voren, doch minder hoog in waarde gesteld. C. I, 633, lY, 23. 

869. V. molnceana BI. — Inl. Titie. Poeloe Ai, Rnw. Molukken. 
G. B. 

Yoor ligte inlandsche vaartuigen en voor schrijfborden op de scholen 
gebruikt. C, I, 634. 

870. V. pnbesoens Vahl. — :■ Inl. Lahan. 81. — Alaban. C, — Harras, 

Kajoe arak of Rass, Haak, Voor- en Achter-Indië, Java, Su- 

matraf Borneo, Molukken, Timor. G. B. 

Een boom van zwaren omvang. Het hout is vast van weefsel, duur- 
zaam en ^oed te bewerken. De inboorlingen op Java maken daarvan 
meestal gebruik voor de schijfwielen van hunne karren en ook voor de 
stelen van gereedschappen. De bast van den boom wordt, afgekookt, 
als thee gebruikt. Soort. gew. 0.907. St. De bast wordt ook als groene 
verfstof gebezigd. Hssk. Duurzaam in zout en zoet water. Groeit veel- 
vuldig aan het zeestrand en is gemakkelijk aan te voeren. Het groeit 
krom in lengten van 4 el op 0.50 el dikte. Z. I, 631*. Il, 2. V, 58. 
YI, 55. 

871. T. pnnetata Sehaner. — Inl. Govasa-tando , Kajoe-fasoe of 

Fasal. Benige eilandjes in het Z.-O. gedeelte van den Moluksohen 

Archipel. G. B. ' 

Heeft den omvang van onze iepen. Het hout is vast , doch eenigzins 
warrig. Om zijne duurzaamheid maken de inboorlingen daarvan veel 
gebruik voor hunne orembahies (?oort van vaartuigen). Ook is het zeer 
geschikt voor den huisbouw. Soort. gew. 0.806. St. Y, 17. 

872. V. timoriensis Walp. — Timor, Philipp. eilanden. T.Wl, 105. 

873. V. sp. — Laban-giluan, Sumatra. 

Yoor huisbouw geschikt. C. I, 635. 

874. V. sp. — Alaban (mandh.). Alaban hoeujiet (mal.). Sumatra. 

YM)r huis-, scheepsbouw, suikermolens enz.; de bast tot geel ver ven. 
C. I, 636. 

875. Wendlandia densiflora D.C. — (Rubiaceae). Inl Kisampang 
goenoeng. KitancJok. Hssk. Java. G. H. 

Het hout is fraai en lang, echter niet sterk, en wordt in een jaar 
door de witte mieren verteerd ; men gebruikt het echter voor bouwhout 
en huisraad. Hssk. Ilï, 190. 

876. Wickstroendtt tenuiramis Miq. — (Daphnoideae). Inl. Mena- 
mang. C. Menawang. Miq. Bangka. H. 

Yoor planken zeer geschikt. I, 174. 

877. Wrightia Javanica Alph. D.C. — (Apocyneae). InJ. DjalUrie of 
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Tjelitfie (isünd.). C. Kijalitrie, T, Mentras (jav.). Bieniaro (ma- 
dur). Java. G. B. 

Voor huisbouw geschikt. C. I, 615*. 

878. Womüa exeelsa Jack (Dilleuiaceae). Inl. KiaehgeL Achter- 

Indië, Malakka, Java. III. 149. G. B. 

879. W. speo. — Inl. Kamigara. Borneo. 

Voor timmerhout en timmermanbgereedschappen. C, I, 231. 

880. XanfhophyUiiitt Titellijiiiin BL — (Folygaleae). l\\\/ Kiendoh, 
Küelor, Kiéelohr (sund.). Java. K. B. 

Goed timmerhout , zeer duurzaam , vezelig van weefsel. C, 1 , 27^ 

881. Xerospemim lïoronluuiiini BI. — (Sapiudaceae). Inl. Kihoèói 

Segel (sarid.) C. Kihoeh. T. Tjeragal-monjet. Ramboetan-oetan, 

Java. G. B. 

Voor huisbouw geschikt. C. Groeit in de lagere bergstreken van West- 
Java. Het hout is vast en dnorzaam en gemakkplijk te bewerk^. Soort, 
gew. 0.699. St, I, 509. V, 93. 

88^. Xylocarpug Oranatvm Koenig. — (Meliaceae).' Inl. Kirra Kirra. 

Molukken ,' Timot. 

Geschikt voor het maken van grove meubels, alsook voor huisbouw. 
C. I, 499. 

888i X. obovatos Ad. Juss. — Inl. Njirie (sund.). Boewa Kvra Kira 
op Ambon. Kajoe niri (sund.). Miq, Java, Molukken. G. B. 

Voor huisbouw geschikt. C. I, 500. 
884». X. i^^^c. — Boelie, Celebes. 

Als boven. C. I, 501. 

885. X.? (Meliaeea) sp. — Parak. Bangka. 

Goed timmerhout. C. \, 502. 

886. X*l - - — Lmisa hoetang. Molukken. 



Voor timmerhout bij huisbouw. C. I, 503. 

— Langsep, Borneo. 
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887. XJ 
Als boven. C. I, 50é. 

888. Zanthoxylnm aromaticnm Miq. Evodia aromatiea BI. 

meae). Inl. Kisampan (sund.). Java, op den Parang. 
Voor huisbouw geschikt. C. I, 580. III, 34. 

889. Zi^phns J^fnba Lam. — (Bhamneae). Inl Bldara (mal.). Door 

geheel Indië. algemeen verspreid. Java, Molukken, Timor.- K. B. 

Het hout heeft geene waarde. De vruchten worden raauw gegeten 
en zijn zoet, daarb\) eenigzins wrang. I, 133. 

890. Z. spec. — Kalempasijouw, Celebes. 

Voor verschillende materialen by huisbouw te gebruiken. 1 , 134. IV , 67. 
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891. Aai sapial. — Molukken. Stechts voor brandhout geschikt. 

I, 1270. 

892. Abang. — Borneo. Voor rijststampers. 1, 1211. 

898. Agong (Kajoe). — Sumatra. Van geringe waarde. T, 926. 

894. Aliem. — Sumatra. Voor huisbouw. I, 912. 

895 Aloepang. — Celebes. Zonder waarde. I, 1220. 

89Q. Amara. — Celebes. Voor ramen, deuren, bovenplanken enz. 
I, 1221. 

897. Amberlang. — Sumatra. Voor huisbouw. I, 935. 

898. Am pat. — Bangka. Van geringe waarde. I, 1004. 

899. Angray. — Sumatra. ^ ^ I, 922. 

900. Anonak. — Timor. Brandhout. I, 1306. 

m 

901. Anmg Atang. — Bangka. Zeer goed timmerhoiit. 1, 1046. 

902. Ikë. — Ceiebes. Van geringe wAarde. I, 1223. 

903. Bakah. — Sumatra. Van geringe waarde. I, 911. 

904. Bakasi. — Bangka. Zeer goed tim&ierhötrt. I, lt)W*. 

905. Balang. — Sumatra. Voor huisstijlen. ï, -882. 

906. Baloe. — Bangka. Cbed -timmelrhout. I, 975. 

907. Balom boenga. — B.iouw. Voór meubelen. I, 950. 

908. Balom. — Tt,ionw. Voor huisbouw. I, 944. 

909. Banaai. — Timor. Brandhwit. I, 1288. 

910. BaiBgalan. — Somatra. Voor huisstijlen. I, 888. 

911. Bango. — Java. Een goede houtsoort, doch moeijelijk te be- 

werken «Q onderhevig aan scheuren, v. iJf. 'II, 158. 

912 Bangöro. — ^Ceiebes. Vooral Voör tneubeflen. I, lltS. 
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915. 
»IÖ. 
fll7. 
918, 
919. 
920. 
921 

9ii. 
923. 
924. 
925. 
926. 
927, 



980. 
931. 



938. 
934. 



937. 
938. 



^942. 
943. 



Banglei' — Sumatra. Voor huiabouw. I, 919. 

Banio. — Sumatra. Voor huiastijleii. I, 839. 

Banio sapie oedang. — Samatra. Vooi haisstijlen. I, 837. 

Bankala. — Celebes. Van geringe waarde. T, 1226. 

Banko talloengai. — Celebes. Van geringe waarde. I, 1227. 

Baoe (Kajoe). — Celebes. Timmerhout. ï, 1241. 

Baoek. — Timo^ Brandhout. 1 , 1 299. 

Barekbek. — Java. Goed timmerhout. I, 7)9. 

Batang moesang. — Sumatra. Voor pilaren , balken , enz. 

I, 841. 
Batnaha — Timor. Brandhout. 1, 1293. 
Bebeker. — Bangka. Geriug in waarde' I, 1045. 
Belanta. — Borneo. Voor planken geschikt. I, 1210. 
Beo. -- Timor. Brandhout. 1,1311. 
Beoek. — Timor. Brandhout. I, 1298. 
Beranakati. — Borneo. De schors levert eene donkerbrniue 

verfstof» tot het schilderen van praauwen. I, 1212. 
Beraasan. — Java. Alleen voor brandstof. I, 753. 
Beren. — Java. Voor huisbouw geschikt. I, 711*. 
Betinah. — Timor. Brandhout. 1, 1297. 
Betoor. — Bangka. Üe schors dient tot dekking van huizeij. 

I, 973. 
Bingloe. — Java. Voor huiabouw. De vruchten zijn eetbaar. 

I, 7Ü8. 
Bintangoro. — Celebes. Van geringe waarde. I, 1228. 
Blambang telor. — Sumatra. Voor huisbouw en meubels. 

I, 903. 
Boak, — Timor. Voor kniehouten van praauwen. 1, 1281, 
Boboa. — „ Brandhout. I, 1310.' 
Boedengan. — Java. Voor huisbouw geschikt. I, 787. 
Boeih. — Timor. Brandhout. I, 1301. 
Boeiagem. — Timor. Brandhout. I. 1309. 
Boelang Boelang. — Sumatra. Voor huisbouw. I, 913. 
Boenga batoe. — Celebes, De vrucht dieiit tot bereiding van 

kaarsen. I, 1231. 
Boenga Boenga. — Celebes Van geringe waarde. I, 1230. 
Boenjoek. — Bangka. Goed Timmerhout. I, 1028. 
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'944. Boeno. — Oelehes. TimmerhoHt. I, 1232. 

945. Boenoet djangkar. — Bangka. Voor^haisbouw. I, 904 

946. Boeroei — Java. Voor hobboow. I, 703. 

947. Bonak. — Tinor. Voor het maken van vlerkpraanwen. I« 1277. 
94ë. Bonie. — ,, Voor haieboaw. I, 1287. 

949. Bowak. -^ „ Nici sterk. Laat sicli goed bewerken. Z. 
VI, 44. 

• 950. Bragno. — Bangka. Voor sleepriemen en scheppefs. 1,993. 

951. „ batoe. — Bangka. Timmerhout. I, 995* 

952. Branganis. ' — Bangka. Gering in waarde. I, 1041. 
958. Brany. — - BangkaT Geschikt timmerhout. ï, 1011. 

954. Broeboek. — Bangka. Gering in waarde. I, 1040. 

955. DandertjoetJDek. — Java. Van geen gebruik. T, 712. 
' .956.^aroe Daioe. — Biouw. Voor huisbouw. I, 945. 

957. Dawon dorian. — Molukken. Voor huisbouw. I, 1267. 

958. Deras. — Timor. Brandhout. I, 1804. 

959. Dietsoesoe. — Timor. Brandhout. I, 1815. 

960. Djaditik. — Timor. Voor lepels, meshechten enz. I, 1278. 

961. Djambeyan. — Java. Geschikt voor huisbouw. I, 796. 

962. Djanda trie. — Bangka. Van geringe waarde, i, l'0i2. 
968. Djarin| hantoe. — Borneo Z. O. Welligt voor scheefjsbouw 

geschikt. Gelijkt in aard op iepenbout. S. g. 0,536 Z. VI , 31. 

964. Djattakie. — Javn. Voor huisbouw; de vruchten zijn eetbaar. 

1, 701*. 

965. Djedjawaj. — Sumatra. V^n geringe waarde. I, 900. 

966. Djelapat. — Borneo. Zonder waarde. I, 1217. 

967. DjesLtroengan. — Java. Alleen voor brandstof. I, 777. 

968. Djintoeng. — Java. Voor huisbouw ; de vruchten %ijn eetbaar. 

I, 702. 

969. Djoehoeng. — Joeboeog. — Bangka* Vfiorj^ereedschappQU. I* 1 200 . 

970. Dlimas. — Java. Voor buiajioaw &n meabeden zeergeschikt. 

I, 788. 

971. Doepe. -* Timof. Brandhoat. I, 18Q5. 

972» Dpgian (Kajoe^-) -^ Si^matca. Van g^iinge waarde. I, jM)4. 
973. Dolek — Java. Alleen voor brandatof. I« 779. 

n 
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Ëjrak. — Bomeo. Voor timmerhoat en timmergereêdfichap. 
I, 1199. . 

». Erang Erang. — Celebes. Timmerhout. I, 1233. 

I. Fanasa (Kajoe). — A roe-eilanden. Zware boom. Hethoat is 
vaat van weefeel met golvendeadrasd en heeft een. geelacb- 
tigen eatijngloed , vaanxn het voor meubelen groote waarde 
bezit S.g. 1,081. 8t. V, 22. 

'. Qabas. — Samatra. Zonder waarde. I, 896. 

i. Gahoe. — „ Van geringe waarde. I. 899. 

I. Gampriet. — Java. Heeit weinig waarde. I, 771. 

I. Garon. Tegaron. — Java. Voor buisbouw, doch weinig ge- 
zocht. I, 744. 

., Gelang. — Timor. Voor huis- en praauwbonw. I, 1312. 

i. Gelasab. — Bangka. Geschikt timmerhout. I. 1034*.- 

i, Gemoer. — Borneo. Zeer deugd;!aam timmerhout:!, 1191*. 

(. Gempol djangli. — Java. Voor huisbouw, loodsen enz. I, 763. 

I. Oeroengang (Tridesmis ?). — Bangka. Voor planken. I, 1Ü18. 

I. Getak tjoeloe. — Sumatra. Zonder waarde. I, 895. 

. Giget. — Samatra. Voor hnisboow en ankers. I, 938. 

I. Qillasoleh. — Timor. Voor huisbouw. I, 1320. 

'. Qindiran. — Sumatra W. (Baros). Hard en taai, laat zich 
goed bewerken . levert goed draaiwerk en is gemakkelijk te 
spijkeren. De duurzaamheid, zoo in zoet als in zout w^ter 
wordt er van geroemd en alleen het schadelijke insect Dandan, 
dat zich ook in dezen boom ophoudt, wordt als het eenige 
gebrek opgegeven; s. g. 0,701, Z. VI, 54, 

I. Geliaik. — Bangka. Voor' huisbouw, I, 1024. 

. Glasih. — „ Uitstekpnd timmerhout. I, 956. 

;. Qoeloe goegoe, Java. Alleen voor brandstof. 1, 778. 

i. G^ndo. — Java. Voor brandstof, I, 755. 

i. Haling serag. — Sumatra. Voor huisbouw. I, 915. 

1. Haloepangrah. -^ Sumatra. Van geringe waarde. I, 925. _ 

1. Handjaloeng ampit. — Borneo. Voor planken. I, 1204. 

. Handjiat. — Java. Voor huisbouw. I, 710*, 

:. Hangsat. — Sumatra. Voor planken bij huisbouw. I, 927. 

I. Heras. — Java. Goed timmerhout. I, 726. 
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1000. Hiparoek. — Java. Het bont heeft geene waarde. Met de 

vrachten worden visschen bedwelmd. I, 762. 

1001. Hoerangan. — Java. Alleen voor brandstof. I, 792. 

1002. Homar. — VII, 13. 

1008. Hjkon. — Molakken. Brandhout. I, 1275. 

1004. Impo. — Celebes. Voor praauwen, roeren enz. I. 1234. 

1005. Iroe. — Bangka. Voor planken.* I, 966. ^ 

1006. Kabesah. — Timor. Brandhout. I, 1296. 

1007. Kaboeaoe. — Bomeo. Met het nftreksel der bladeren worden 

lijnwaden geverfd. I, 1216. 

1008. Kadoendoeng. — Sumatra. Voor planken. I, 844. 

1009. Kafoemoeaiof Hier. — Mólukken. Brandhout. I, 1274. 

1010. Kajoe baoe. — Celebes. Timmerhout. I, 1241. 

1011. „ baroe. — Sumatra W.k. Ooed hout. Komt in stukken 
van 8 — 9 voet lang en 1 — 1% voet middellijn voor; 
s.g. 0,507. Geschikt voor beschieting. Z. VI, 63. 

1012. Kajoe bowak. — Timor. Goed, doch niet sterk. Z. VI , 44. 

1013. y, djamboe oetan. — Timor. Komt in aard nabij iepen- 
hoeft, doch is fijner van nerf. Het is schaarsch, niet scheurig, 
niet onderhevig aan vernieling door insecteh , laat zich goed 
bewerken en zou welligt voor rondhout te gebruiken zijn. 
Afmeting gewoonlijk 16 el bij 1,50 el diam.; s. g. 0,750. 
Z. VI, 45. 

1014. Kajoe dogian. — Sumatra. Van geringe waarde. I, 904. 

1015. p halaban. — ^ W.k. Priaman. Hard hout, vast 
van nerf en goed te bewerken en te spijkeren. Duurzaam 
in zout water, niet in zoet. VI, 58. s 

1016. Kajoe kom. Timor. Heeft veel overeenkomst met perenhout 

en schijnt een goed timmerhout ; groeit in lengten van 3 
el en levert ligte krommers. Het scheurt en barst niet. 
• Soort. gew. 0,937. Z. I, 1291. VI, 43. 

1017. Kajoe lemak. — Sumatra. Zonder waarde. I, 894. 

1018. yj agoög. — yj Van geringe waarde. I, 926. 

1019. „ katimoen. — Timor. Enkel voor masten gebruikt. 
Stammen in diam. 1,25, lang 15 el. Hout sterk, veer- 
krachtig en taai , en tevens duurzaam bij afwisselende regen 
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en droogte. Schaars voorkomend. Z. 1, 1279. VI,46 (wor- 

teleind). 

.ir 1020. Kajoe koela. — Timor. Fijn van nerf , deugdzaam , Trij hard , 

«'1^ sterk, taai en duurzaam. Het komt slechts in lengten van 

3 el voor , laat zich goed bewefken , ook roor draaiwerk en 
: -^ is goed te spijkeren. Groeit gebogen en is daarom voor 

rondhouten misschi«i geschikt. Soott. gew. 0,029. Z. 
i I, 1282? VI,47. - 

I 1021. Kajoe lagan. -^ Sumatra 'W.'k. Priaman. Hard hout, fijn en 

I vast van nerf, laat zich goed bewerken en spijkeren. Het 

19 in zout water duurzaam, niet in zoet. Voor praaawfin 
^n hai^bouw gebruikt, S. g. 0,810. Z. YI , 60. 

1022. Kajoe loepan. — r Sumatra. Yoor hnisbouw. I, 914. 

lP28i „ madang sapgit. --» Sumatra Wk, Priaman. Sterk , doch 
niet veerkrachtig hout, in zoet water niet duurzaam. Komt 
voor in lengten van 25 — 30 voet. Goed te bewerken en 
te spijkei^en en voor draaiwerk geschikt. Yoor praauwen 
en huisbouw gebruikt. S. g. 0,665. Z. YI, 62. 

1024. Kajoe maranti (Öppea?) — Sumatra W, Priaman. Niet 
duurzaam. Het hout komt veel voor in lengten van 30 — 
35 voet en 2 v. diam. S.g. 0.341. Z. YI, 61. 

1025. Kajoe meira. ^ Timor. Yoor scheepstimwerhottt niet zeer 
dienstig. Laat zich niet spijkeren en komt sleohta in lengten 
van 6 ^1 yoor, Yopr het overige een zeer goed hout , veel 
overeenkomst hebbende met mahonie en voor draaijerswerk 
geschikt. S.g. 0,593. Z. YI, 42. 

1026. Kajoe noesoe (Barringtonia ?) — Minabassa. lY, 66. 
1Q87. „ ratoe. — Sqni^tra. Heeft weiuig waarde. I» 889. 
1088. ^ sawah, — „ „ ^ „I. 9<^9- 

1029. ^ sepalat. — ^ „ „ ;j I» 898*. 

1030. „ soeloe. -^ Bangka. Goed timmerhout. I, 1044. 

1031. Kalampan. -^ Bornea De vruchten leveren lampolie. 1, 1215. 

1032. Kalisoet. ^^ Bangka. Goed timmerhout. I, 1008. 

1033. Kaladan. -^ Borneo Z. O. Een graanw, los hout, niet zeer 
duurzaam in water en minder bruikbaar. S. g. 0,712. Z. 
YI, 87. 
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1034. Kaloedan (Eria sp.?) — Snmtrtrs, Toor vetgra Tan karren. 

I, 842. 

1035. Kaloempeng. — Celebes. Voor heohten van gereedsebappen 

I, 1235. 

1036. Kanoenang bacw. — Gelnbrn. Timmeriiont. I, J237. 
1087. Kapoedang. —.Java. Voor den bouwTan rsartnigen; d( 

vruditen aijn eetbaar. I, 705*. 

1038. Kapoengel. — Samatra. Yoor bnisbonw. I, 910. 

1039. Kapoer. — Samatra Wk. Een fijn, goed gesloten bont, dal 

Toor sterk en duiimacn gehouden wordt. Het is scliaarsdi. 
komt in geringe afmetingen voor en is moeijelijk af U 
voeren. 8.g. 0,701, VI, 53 (wortel). 

1040. Kanró tedong. — Celebes. Timmerhont ï, 1238. 

1041. Karoja. — Java. Zonder waarde. I, 706. 

1042. KasiwiDg. — Bangka. Voor planken en menbelen. 1, 1205 

1043. Katanka. — Celebea. Timmerhout. I. 1240*. 

1044. Katapas oetan. — Timor. Brandhont. I, 1294. 

1045. Kateptk. — Bangka. Goed timmerhont. I, 1003. 
Eatimoen. — Zie Kajoe Katimoen. ^ 

1046. Katondhig. — Celebes. Voor praauwerL.haisbouw enz. 1, 1239. 

1047. Kowang. — Celebes. Timmerhont. I» 1286. 

1048. Kelampa. — > Bangka. Van geringe waarde. I, 1033. 

1049. Kellar. — Java Goed timmerhout. 8l. V, 101. 

1050. Kembetjïi. — Bangka. Voor planken. I, 1025. 

1051. Kemendjing. — Java. Voor huisbonw. I, 761. 

1052. Kemit. — Java. Dit hout bezit een fijn gesloten vezel. Het 

komt in vrij groote afmetingen voor en wordt voor huia- 
bouw gebezigd, doch niet voor de deelen, die in den 
grond komen. Het scheurt niet, doch vergaat, versch ge- 
bruikt, vrij spoedig. ». Af. U, 75. 

1053. Kempenie. — Java. Voor huisbonw. I, 789. 

1054. Kindjengan. — Java. Een goede houtsoort voor huisbonw, 

meubelen en snijwerk. Het is schoon gevlamd en geschikt 
voor Europesche meubelen, v. J^. I, 735*. Il, 20. 

1055- Kipoweb. — Java. Voor krisscheeden. I, 727. 

1056 Kiroeng. . — „ Goed timmerhout. I, 722. 



1057. Klampok. — Bangka. Voor planken. I, 1062. 

1058. EJoeinpit, — Java. Goed timmerhout. I, 775. 

1059. KoedHsng. — Samatra. Tot geel verren vab lijnwaden en 

zijde. 1, 84S^. 
1000, Koedjoet langit. — Bornea Menbelhont I, 1200. 

1061. Koekoeloe. — Java. Vooi huÏBboaw. De -vruchten zijn eet- 

baar. I, 707. 

1062. Koengkaj. — Sumatra. Voor huisboaw. I, 921. 

1063. Koeuir. — Oost-Java. Be Sturler. V, 77. 

1064. Koentrok. — Java. Alleen voor brandstof. I, 794. 

1065. Kolingan. — „ „ „ » L 780. 

1066. Krikis. — Bangka. Voor werktuigen. I, 952. 

1067. Ladang. — Bangka. Levert gutta om de naden van praanwen 

digt te maken. I, 99». 

1068. Lahoe. — Snmatra. Het hout heeft geene waarde, doch de 

boom levert eene soort gutta (g. lahoe). I, 897. 

1069. Jjangkiran. — Samatra. Voor stijlen van huizen. I, 845. 
1070. 'Laoan poetih. — ■ Bomeo. Voor planken en gebindten van 

woningen. I, 1191. 

1071. Lauan tembaga. — Borneo. Voor planken en gebindten van 

woningen. I, 1195. 

1072. Landjie. — Java. Voor huisbouw, meubelen, planken en-ge- 

reedschappen geschikt. Bezit opgewerkt een schoonen weer- 
schijn en komt in voldoende afmetingen voor. e. j1/.I, 738. 
II.* 38. 

1073. Langka. — Samatra, Voor huiabouw. I, 930. 

1074. Laasie koening. -^ Molukken, Praal meubelhout 1 , 1266* 
' 1075. Legen. — Java. (Vooral Kadoe). Eene fijne soort, goed voor 

gereedschappen en huisbouw. I, 737, II, 30. 

1076. Lemangen — Java. Geschikt voor huisboaw. I, 791. 

1077. Lemmek. — Java. Alleen voor brandstof. I, 776. 

1078. Lemidieng. — Bangka. Voor huisbouw. I, 958, 

1079. liemoedjoeng, — Bangka. Voot huisbouw, I, 970. 
1080 Lempo. — Java. Alleen voor brandstof I, 782 
1081. liBndie. — „ Van weinig waarde. I, 772. 
1Q82. Lepreh. — „ Voor huisbouw. I, 774. 
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1083. Lerah. — Java. Voor gereedschappen en haisbonw. I, 740. 

1084 Lereng. — Snmatra. Voor huisstijlen. I, 881. 

3.085. Lerie. — Java. Voor haisbouw , meubelen en gereedschappen. 

Ëene goede, ligt te bewerken houtsoort; komt in voldoende 

afmetingen voor. v. M. I, 784, II, 19. 

1086. Lerok. — Java. Voor hnisbouw en grove gereedschappen. 

Grof van vezel en middelmatig duurzaam, v. M. II, 40. 

1087. Lesnoe. — Java. Alleen voor brandstof. I, 754.- 

1088. Leting. — Bangka. Van geringe waarde. I, 1017. 

1089. Letterhout. (Brosimum Aubletii?). — Ambon. Eene prachtige 

en voor de nijverheid zeer belangrijke houtsoort, geheel 
overeenkomende met het Westindisch letterhout. S. g. 1,250. 
St: V, U. 

1090. Limpe. — Sumatra. Voor roeiriemen en planken. I, 948. 

1091. Lirang. — Java. Voor huisbouw, stijlen en gereedschappen. 

I, 729*. 

1092. Lisir. — Molukken. De Alfoeren vervaardigen kammen van 

dit hout. I, 1273. 

1093. Loelampatie. — Bomeo. Goed timmerhont. I, 1196. 

1094. Loemoet. (Limnophila sessiliflora ?) Java. Goede houtsoort 

met grove losse vezel. Il, 97. * 

1095. Loloan. — Java. Voor huisbouw te gebruiken. I, 801. 

1096. Longowodjo. — Java. Alleen voor brandstof. I, 786. 

1097. Loto latang. — Celebes. Timmerhout. I, 1247. 

1098. Lose. — Timor. Brandhout. I, 1313. 

1099. Madang ajer, — Sumatra. Voor sawah-ploegen. I, 853. 

1100. „ balam. — „ Voor planken. I, 865*. 

1101. ^ boeloekatja. — Sumatra. Voor dakribben. I, 864. 
IJ 02. „ boenga ame. — , „ Voor planken. I, 858. 

1103. „ danoem. — Bomeo Z.0. Niet duurzaam; scheurt 
ligt en komt in geringe afmetingen voor. S. g. 0,838. Z. 
VI, 40. 

1104. Madang hitam daren. — Sumatra. Voor huisstijlen en planken. 
-- T, 835. 

1105. ff ilam. — Sumatra Wk. Sterk en taai, doch niet 

duurzaam in water. S. g. 0,721. VI, 57. 
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1106. Madan^ kapoendoeog. — Soinatra. Toor ribben van iteeiran 

huizen. I, 851. 

1107. „ koeliet manies. (CinnamoiuniaGalilavanp) — Samatra. 

Voor huisstijleD. I, 872. 

1108. „ koeiiet. — Sumatra. Voor scbaepaboiiw en meubelen. 

I. 819*. 

1109. f, koeniag. (Phoebe nitida BL?) Sumatra. Voor dak- 

ribben en stijlen. I, ^61*. 

1110. „ landie. — Sumatra. Voor stijlen van halzen. I, S59. 
Itll. „ langoendie. — Sumatra. Voor onderli^ers van 

padieschuren. I, 852. 
11)2. , mantarie iangso. — Sumatra. Voor klankblokken. 
I, 871. 

1113. f, j)angkat. — Sumatra. Voor hni«8tijlen. I, 831. 

1114. „ pipie. — „ Voor planken. I, 818. ,^ 

1115. „ pirawe. — „ Voor dakribben, I, 863. 

1116. „ poesoko. — „ Vooretylenvanhoizen.liSAO' 

1117. „ rapoedahan. — „ ^ n . b o 1.868. 

1118. „ sada. — Sumatra. Voor planken. I, 856. 

1119i. „ aangit. ^ „ Wk. Qoede houtsoort, die reel- 
Tuldig voorkomt, doch in zoet water niet duurzaam is. 
Oenone lengte 25 — 30 voet. Wordt voor praauwen en 
ook voor huisbouw gebeeigd, laat zich gemakkfJiJk be- 
werken en draaijen en goed spijkeren. S. g. 0,665. Z. VI, 62. 

1120. Madang santoe. — Sumatra. Voor planken. I, 855. 
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tandoe. — Sumatra. Voor ondeijiggets van padie- 

scfauroD. L, '854. 
tii^nan. — Sumatra. Bijzooder voor muurplaten. 

I, 870. 
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11^9. Madang tjapo. — > Sumatra. Yoor onderliggers van padie- 
schnren. I, 857. 
Zie TOorts Medang. * 

1130. Madelang. — Sam&tra. Voor planken, scheepsbouw en men- 

bekn. I, 820. 

1131. Madjalelo kajoe. — Sumatra. Voor hnisbouw en schepen. 

I, 942^. 

1132. Mahoei. — Borneo. Zeer deugdeaam timmerhout. I, 1192. 

1133. Makaob. — Timor. Voor sparren. I, 1319. 

1134. Maiawasil. — Molnkken. Geschikt voor kniehouten. I, 1271. 

1135. Malimikong. — Sumatra. Van geringe waarde. I, 923. 

1136. Mame. — Timor. Voor' huis* en praauwbouw. I, 1283. 

1137. Mamparie. — Bangka. Voor planken. I, 1015. 

1138. Mandang gadja. — SuoHitra. Voor planken. I, 822. 

1139. ff tapakoeda. — Sumatra. Voor planken. I, 824*. ^ 

1140. Mangie djapang. — Sumatra. Voor stijlen van huizen. I, 849. 

1141. Mantawie. — Sumatra. Voor stijlen van huizen. I, 825. 

1142. Mantroe. — * „ Voor huis^ouw. I, 932. 

1143. Marabikang. — „ Voor huisstijlen. I, 850. 

1144. Marantie. (Hopea ?) — Sumatra. Voor planken en muurplaten. 

I, 847, 

1145. ^ katoeko. — Sumatra. (Baros.) Een veel en in groote 
afmetingen voorkomende houtsoort. Zij heeft de kleur van 
mahonie en wordt in lengten van 20 elop IJ^ eldiktege^- 
l^verd. Het hout is zeer ligt en niet duurzaam, S. g. 0,424. 
Z, VI, 50. 

1146. Hfarapin. — Bangka. Voor huisbouw. I, 1048''^. 

1147. Maaf^igoe. — Celebes. Timmerhout, l, J050. 

1148. Marow. — tJava. «Een goede houtsoort met gelijke, fijne 

vezel, duurzaam, tamelijk hard. Komt in middelmatige 
afmetingen voor eu wordt voor huisbouw en huisraad ge- 
bezigd. V. M. II, 18. 

1149. Masimpoer. — Bangka. Voor huisbouw. I, 1030. 
llöQ. Mwirok. — Bangka. Goed timmerhout. I, 1006. 

1151. Matelia. — Timor. Brandhout. I, 1814. 

1152. Mau. — Sumatra. Voor stijlen van huizen. I, 84^6. 
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1153 Medang. 

1154. „ 

1155. „ 

1156. „ 

1157. „ 
115>i. „ 

1159, p 

1160. „ 
1161. 

1162. „ 

1163. ' „ 

1164. „ 

1165. „ 

1166. „ 

1167. „ 

1168. „ 

1169. „ 

1170. „ 

1171. 
1172. 
1178. 
1174. 
1175. 
1176. 
1177. 
1178. 



1179. 
1180. 
1181. 



— Sumatra. Voor planken en stijlen by huiabouw. 
I, 890. 

batoe. (Lanrinea?) — Bangka. Voor fauisboair en 
praauwen. Zeer duurzaam. I, 953. 

belembang. (LaurineaP). Bangka. — Geschikt voor 
beschotten. I, 969. 

kapal. — Sumatra. Voor planken bij huisboov. 1, 928. 

kemian. (Laarinea?) — Bangka. Voor vlotten. 1,1 057*. 

kapalla loetong. — Bangka. Goed timmerhout. 1, 1031. 

kokleh. — Bangka. Voor praauwen. I, 983. 

korien. — VII, 16. 

lagen. — Bangka. Voor hnisbouw. I, 1055*. 

lalap. — ^ „ „ I, 1020. 

lalanw. (LaurineaP) — Bangka. Voor huisb. I, 1021. 

langoep. — Bangka. Qoed timmerhout. I, 1022. 

tesak. — „ „ „I, 1037. 

— „ VII, 3. 

malie. (LaurineaP) — Bangka. Voor planken. 1,968*. 

mengharong. Bangka. Voor planken. 1,1035*. 

oeber. — Bangka. Goed timmerhout. I, 979. 

perawas. (LaurineaP) — Bangka. Meubel- en timmer- 
hout. I, 984. 



piaang. (Li 
poeti. — Ba 
proepoek. — 
rangaa. — 
sakarig. — 
sangka. — 
- sesar. — 
seray. (Tetranthera bancanaP) 

en scheepsbouw. I, 949. 
soengaw. — Bangka. Gesehikt timmerhout. 1, 954. 
soewoe — „ „ „ 1,988. 

tanah, (LaurineaP). — Bangka. Zeer goed, duuizaam 

timmerhout. I, 1038. 
tandöek. — Bangka, Voor masten en haisbou».I,998_ 



?) — Bangka. Voor planken. I, 96S_ 
a. Timmerhont. I, 1019*. 
Voor hu!sbo\iw. I, 1013. 
Goed timmerhont. I, 1039. 
Best „ I, 989. 

Voor huisbouw. I, 920. 
„ stijlen en planken. I, 977. 
Eionw. Voor hnis- 
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1183. Medang tang. (Laurinea?) — Bangka. Voor vaatwerk 1,991*. 

1184. jj telor. „ ff n huisbouw.1, 1056. 

1185. „ tjaboe. — Bangka. Voor praauwen. I, 990. 

1186. „ tjengal. — Sumatra. „ „ en huisb. 1, 929. 

1187. „ toendai. (Laurinea?) — Bangka. Goed timmerhout. 

I, 1023. 

1188. „ tompah. — Bangka. Voor vlotten. I, 1058. 

1189. Medjang koening. — „ Goed timmerhout. I, 982. 

1190. Medjing of kimedjing. — Java. Voor huishoud en grove 
gereedschappen. I, 739. 

1191. Mejong. — Celebes, Timmerhout. I, 1251. 

1192. Memanjie. — Bangka. Voor planken. T, 1014. 

1193. Memeak. — Timor. Voor geweerkolven. I, 1280. 

1194. Mendoerin. — Bangka. Goed timmerhout. I, 1001. 

1195. Meng kidjang. — Bangka. Goed timmerhout. I, 1026. 

1196. Mengrawan batoe. — Bangka. Goed timmerhout. I, 985. 

1197. „ boenga. — „ „ „1, 951. 

1198. „ djangoet, — Sumatra. Voor planken en huisbouw. 
I, 891. 

1199. Mengrawan telor. — Sumatra. Voor huisbouw. 1, 902, 

1200. Menkelekah. — Bangka. Gering in waarde, I, 1051. 

1201. Menoer. — Bangka. Geschitt meubelhout. I, 972. 

1202. Mentambeu. — Bangka. Voor planken. I, 1000. 

1203. Mentasak. — „ Timmerhout. T, 986. 

1204. Mentedoeng. — „ Gering in waarde. I, 1052. 

1205. Mentingar. — „ Voor planken. I. 1061*. 

1206. Mentoewie. — „ Goed timmerhout. 1, 1005* 
J207. Meranteh batoe. (Dipterocarpea). — Bangka. Duurzaam in 

het water; geschikt voor stijlen en planken. I, 976. 

1208. Meranteh paja. — Bangka. Voormasten en huisbouw. I, 997. 

1209. Merantie. — Sumatra. Voor huisbouw enz. De bast tot 
vezelstof. I. 941. 

1210. Merbouw t)f Anglay. (Dalbergia sp.P) — Borneo Z. O. Voor 
scheepsbouw kan dit hout niet in aanmerking komen. Zijne 
weinige duurzaamheid in zout water, de geringe afinetingen 
waarin het voorj^omt en de weinige veerkracht zijn daarvan 
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de ledanei). Yoor binnenbetimaieriqg ia bet daarentegen 
i wel g^cbikt; bet is regtdradig, laat zicb goed spijkeren 

-^ en gemakkelijk bewerken. S.g. 0,765. Z. VI, 29. 

}2H. Merbouw tagan. — Borneo W. K. Vrij bard en donker» 

"^ bruin van kleur, als timmerhout bijzonder aanbevelenswaar- 

dig. Laat zich goed kloven en spijkeren en is duurzaam , 
ook in winter. Door eene zekere daaraan eigenaardige 
[ vettigheid is het niet gemakkelijk te zagen. Het 

- i^ wordt voor scheepsbouw gebruikt, komt veelvuldig voor 

>| en in vrij aanmerkelijke afmetingen , doch is zeer moeijelijk 

1 j te transporteren door gebrek aan gebaande wegen of ge* 

' "1 legenheid tot afvoer te water. S. g. 1.034. Z. VI, 28. 

1212. Merbouw tandoek. — Borneo, Ponti^nak. £en fraai geslo^ 
ten hout , dat voor de,n scheepsbouw zeer is aan te bevelen. 
Duurzaamheid in water, behoorlijk te verkrijgen afme- 
tingen, sterkte en veerkracht bevelen het bijzonder aan. 
Als gebrek geeft men een slecht hart op, hetgeen moge- 
lijk bezwaar kan geven bij het gebruik. Het komt veel- 
vuldig voor, doch het transport is bezwaarlijk. S. g. 0.925. 
Z. VI, 26. 

1213. Merbottw Sintang. Engley (daj.) — Sintang, Borneo. Eene 
zeer goede houtsoort, als scheepstimmerhout aanbevol'en. 
Zij is echter moeijelijk te zagen en te spijkeren. Zij Itaat 

• zich overigens goed zwaluwstaarten en is ook voor draai- 
werk geschikt. & g. 1.112. Z. VI, 25. 

1214. Meripan. — Bangka. Voor planken. I, 1002. 

1215. Mesloedi. — .„ , „ I, 1036. 

1216. Mesoe aindang. — Bangka. Van geringe waarde. I, 105& 
12X7. Mingrawan djangoet. — Sumatra.'Voor planken en hiiisboüw. 

I, 891. 
1^218. Mingrawan telor. — „ ^ „ 

I, 902. 

1219. Mlindjoe. — Java. Een boom van middelbare afmetingen; 
komt niet veelvuldig voor en wordt voor verschillende 
doeleinden gebezigd, v. M. II,. 81. 

1220, Mlowo, — Java. Voor huisbouw en gereedschappen, v, M, 

II, 41. 
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1221. Modang. --^ Somstfa. Voor ' haiebonw en ander gelnroik. 

I, 939. 

1222. Moehoer. Boenhoer. — Bomeo Z. 0< Ken goed timmerhout, 

dat, gepolitoerd, een fraaije gele kleur verkrijgt. Het 
komt voor in afmetingen van 12 — loeien 1.00 el dikte, 
hetgeen eene aanbeveling ia. Het ladt aich gemakkelyk 
bewerken en is duurzaam, zoo in zout als in zoet nater. 
«, Het levert krommers en knieën. S. g. 0.653. Z. YI, 36. 

1223; Moesarai. — Sumatta. Padang Z^Afd. Een hard, sterk, 
doch niet veerkrachtig hout. wel onderhevig aan scheuren. 
Het is in zout water niet duurzaam, doch heeft geene 
bepaalde gebreken, en kan voor binn^nbetimmering ge- 
bruikt worden. De hoeveelheid ia groot , doch de aanvoer 
moeijelijL S. g. 0,645. Z. VI, 64. 

1224. Moetoe. — Sumatra. Voor huisstijlen. I, 828« 

1225. Moewaak. — Java. Alleen voor brandstof. I, 790. 

1226. Monro. — Celebes. Timmerhout. I, 1249. 

1227. Moyo. — Java. Alleen voor brandstof. I, 790. 
.1228. Naai mame. — Timor. Brandhout. I, 1289. 

1229. Nangka Salak. — (Artocarpns ?) Java. ifet hout is zonder 

waarde; de vruchten worden gegeten. I, 799. 

1230. NgeUUng. — Java. Slechts voOr brandstof. I, SOO. 

1231. Nisoeng. — Timor. Brandhout. I, 1308. 

1232. Nitas. — „ » T» 1307. 

1233. Njatoe balam. -^ Svmatra; Voor onderiiggers van planken 

vloeren. I, 876. 

1?94. Wjatoe biendaloe. — Sumatra. Voor muurplaten en onder- 
liggers. I, 880: 

123'5. Tïjatoe indagan. — Sumatra. Voor onderliggers van planken 
vloeren. I, 874. 

1^2^. Njatoe öedang. -- Sumatra. Voor dakstoelen van huizen; 
1, 879. 

1237. Njatöe simind. — Sumatra. Voor höófdstijlen „ „ 

I, 875. 

1238. Njatoe soedoe soedoe. — Sumatra. Voor muut-platen. I, 881. 
12391 „ soeto. — Sumatra. Voor stijlen van huizen. I, 878, 
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1240. Njatoe tambiloe. — Sumatre. Voor vloeren. I, 877*. 

1241. Noeria. — Celebes. Timmerhout. I, 1253* 

1242. Nonass. — „ n 1- 1254. 

1243. Obak. ~ Bangka. Voor huisbouv. I, 959. 

1244. Oebar lingka. ~ Qoed timmerhout. I, 1007. 

1245. Oeloe. — Java. Alleen voor brandstof. I, 765. 

1246. Oeris. — Bangka Goed timmerhout. I, 980. 

1247. Oetang oetang. — Celebes. Timmerhout I. 1255. 

1248. Padang. — Java. Voor scheeden van kriitaen zeer gezocht. 

I, 766. 

1249. Pahoeng. — Bangka. Goed timmerhout. I, 957. 

1250. Palanké. — Cclebes. Timmerhout I, 1276. 

1251. Pamatassau. — Sumatra. Voor vloeronderliggers. I, 883. 

1252. Pampaning. — (Quercus sp. ?). Borneo, Voor planken voor 

beschotten van zolderingen. I 1201. 

1253. Fantoeag. — Bomeo. Voor praauwen. I, 1208. 

1254. Papa. — Timor. Voor huiabouw. I, 1284. 

1255. Parahrol. — Java. Zonder gebruik. I, 713 

1256. Pasoler. — Timor. Voor huisbonw. I, 1295. 

1257. Pelempah. — Java. Het hout wordt voor inlandsche zadels 

gebezigd. De 'vruchten zijn eetbaar. I, 759. 

1258. Punalar koening. — Sumatra. Van geringe vaarde. I, 917. 

1259. Pengoeng. — Java. Voor huiabouw, stijlen en gereedschap- 

pen. I, 730. 

1260. Pin^o. — Sumatra W. K. Een hard, sterk hout, datniet 

scheurt en in water zoowel als op drooi^e plaatsen duur- 
' zaam is. Het blijft dit echter niet als het bij afwisseling 
nat en' droog is. Het levert kromhouten, lang 4, dik 
0.50 el. Het wordt alleen voor scheepsbouw gebruikt 
S. g. 0.482. Z. VI, 52 (tak). . 

1261. Plangas. — (Tetractinostigma microealyit Hask.?) Bangka. 

Gering in waaide. I, 1050. 

1262. Poeding rimbo. — Sumatra Voor huisstijlen. I, 882, 

1263. Poeloe. — Java. Van geringe waarde. I, 770. 

1264. Püengoer didik. — Bangka. Voor huisbouw, I, 1029. 

1265. Poetie. — Molnkken. Voor planken van huizen. I, 1269. 
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1266. Pola. — Celebes. Timmerhout I, 1257. 

1267. Pplan. — Java. Alleen voor brandstof; de Trucht dient tot 

geneesmiddel. I, 756. 

1268. Poli asa. — Celebes. Timmerhout. I, 1258. 

1269. PoUe. — Timor. Brandhout. I, 1286. 

1270. Pongie. — Celebes. Timmerhout. I, 1259. 

1271. Posoeng. — B^ngka. Voor vlotten. I, 1059. 

1272. Poto. — Celebes. Timmerhout. I, 1260. 

1273. Pra doeng. — (Elaterospermum P). Bangka. Qeschikt tim- 

merhout. I, 964. 

1274. Babah. — Snmatra. Voor huisbouw. I, 906. 

1275. Baboelang. — Sumatra. Voor huisbouw. I, 888. 

1276. Rama. — Bangka. Van geringe waarde. I, 1032. 

1277. Rambey Palembang. — Borneo. Goed timmerhout. I, 1214. 

1278. Bambej hoetan. — Borneo. Fijn hout, waarvan inland^che 

muziekinstrumenten worden vervaardigd. I, 1213. 

1279. Banton toea. — Sumatra. Voor ploegen en timmergereed- 

schappen I, 884. 

1280. Bassak. — Borneo Z. O. Komt slechts tot eene lengte van 

5 el en dikte van gem. 0.25 el voor, is niet zeer duur- 
zaam en scheurt gemakkelijk. Het laat zich overigens goed 
bewerken en wordt voor sterk , doch weinig veerkrachtig 
gehouden. S. g. 0.712. Z. VI, 38. 

1281. Bawat. — Sumatra. Voor huisbouw. I, 910. 

1282. Bemanka. -— Bangka. Levert prachtige masten. I, 978. 

1283. Bemoe bok. — Bangka. Voor planken. I, 965. 

1284. BemoempoL — „ Goed timmerhout. I, 1042. 

1285. Besak padang. — „ „ „ I, 962. 

1286. „ sianten. — „ „ „ I, 971. 

1287. Biraboe boeroeng. — Bangka. Goed timmerhout. I, 1043. 

1288. Birik. — Borneo. Zeer deugdzaam timmerhout. I, 1193. 

1289. Boehoeng. — Borneo Z. O. Komt veelvuldig voor, doch is 

lastig te transporteren, daar het voornamelijk op heuvels, 
doorgaans ver van water, gelegen , groeit. Het is een zacht 
hout, veel overeenkomst hebbende met linden-, berken- 
of wilgenhout; de losheid van het monster doet veron- 
derstellen dat het ligt broeit. S. g. 0.576. Z. VI, 38. 



1290. RoenatiUn. — Sumatra Voor hoiaboaw. I, 905. 
Ii9l. Bondol. ^ JavrAUeen voor brandstol 1. 793. 
1292. Roto Boto. — Celebes. Timmerhout. I, 1201. 
J293. RoBJang. -~- Samatia. Voor hnisboaw. I, 918. 

1294. Saga.. — Baogka. Qoed timiDerhoat, T, lfl27. 

1295. Sakee. — Java. Voorhoiaboaw. De vrnobt^o zijn eetbaar. I,TH 

1296. Salanoe. -^ Timor. Brandbont. I, 1416* 

1297. Sampang. — Java. Yoor 'tboawen van loodsen. 1, 77S. 
129». Sapal. — Java- Alleen voo? bmndstof. I, 707. 

J299. Selampiet. — Bnngka. Goed timmerbont. I, 900. 
1800. Mata koerong. — Bangka Timmerhoat. I, 907. 

1301. Semaratn. '^ Riouw Voor huisboaw. I, 947. 

1302. Sengoeng. — Java Schoone en duarzame, doch zware bont 

soort, voor hoisboaw, etijlen enz., somwijlen voor gereed 
schappen gebezigd ; voor dit laatste doel achter wat zwaai 
Komt in voldoende afmetingen voor. e. M. II, 11. 

1303. Senoek. — Java. Heeft een vrij fijne, lange veeel en i 

sterk en veerkrachtig, doch volgens o|^ven der inlander 
niet dnnrzaam. Komt niet menigvnldig, doch involdoetid 
afmetingen voor en vindt velerlei toepassing in de Javaansch 
nijverheid, v. M. II, 80. 
1S04, Seraja. — Bionw. Voor huisbonw. I, 940. 
1305. Serapat. — Bomeo. Goed voor schutwerk bij hniabouw, 1,11 97 
1SO0. Seroek. . — Bangka. Timmerhout; ook voor scheepsboav 
I, 901. , 

1307. Si djangkang. — Samatra. Voor huisstijlen. I, 827. 

1308. Si limpo. — „ „ » I. 836. 

1309. Sinoeioeng. — Celebes, Timmerhout. I, 1244. 

131 0. Si param. — „ „ kisten. I, 830, 

1311. Si tangelimai kaaser. — Sumatra. Timmerhout. Voo; cy|in4ei 

van euikermoiens. I, 885*. 

1312. Si parkas. — Sumatra. Voor haisbouw en arfder gebroiï 

I, 940, 

1313. Sipat. — Java. Alleen voor brandstof. I, 795. 

*I314. So^e niBDsi. — Celebes. Vooral voor time praauwen 
I, 1&62. 
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1315. Soehoel Soehoel. -^ Snmatra. Voor huisbouw. De bladen 

leveren «en geneesmiddel tegen koorts. I, 984^. 

1316. Soembar — Borneo. Van geringe waarde. I, 1E08. 

1317. Soempang. — Borneo. Voor kasten, tafels en andere meu- 

belen. I, 1202. 

1318. Soending. — Bangka. Goed timmerhoat. I, 1016. 

1319 Soengkay. (Peronema canesoens?) — Sumatra. Voor huis- 

boaw. I, 931. % 

1820. Soetie. — Timor. Brandhout. I, 1317*. 
1321. Solo. — Bangka. Voor sleepriemen en scheppers. J, 992*. 
18£2. Sonket Sonket — VII, 10. 
1823. Soreh. — Timor. Brandhout. I, 1285. 
1324. TadoeL — Timor. 'Brandhout. I, 1302. ^ 

^ 1325. Tagegoe. — Sumatra. Voor huisbouw. I, 893. 

1326. Tahala. — „ Het hout heeft geene waarde. Op deze 

boomen nestelen bijen. I, 892. 

1327. Taloentoe. — Minahassa. IV, 60. 

1328. Tamhaloem. — Sumatra Voor huisbouw. I, 924*. 

1829. Tandjang. (Broguiera cjlindricap) — Java. Van geringe 
waarde. I, 769. 

1330. Tanga. — Timor. Brandhout. I, 1290. 

1331. Tangil of Lahoesor. — Molukken. Brandhout. I, 1272. 

1332. Tapie limo manie. — Sumatra. Voor muurplaten. I, 886. 

1333. Tekam. Tekem.' — Borneo W. K. Montrado. Komt in vrij 

groote' afmetingen en veelvuldig voor en is gemakkelijk 
aan te voeren. Beveelt zich door het uiterlijk aan. S. g. 
0,829. Z. VI, 23. 

1334. Tekroe. — Sumatra. Voor huisbouw. I, 908. 

1335. Tengah-geer. — Bangka. Voor vlotten. I, 955. 

1336. Terdoe. — ' Borneo W. K. Montrado. Komt overeen met 

Tekam. Laat zich door zijne hardheid niet spijkeren en kan 
dus alleen voor liggers en binnenbetimmering in aanmer- 
king komen. S.g. 0,951. Z. VI, 22. 

1337. Tiemol. — Java: Alleen voor brandstof. I^ 752. 

1338. Tiuro Tinro. — Celebes. Timmerhout. I, 1265. 

1339. TjakaL — Bangka. Goed timmerhout. I, 1009. 

' 13 
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1340. Tjalangauw. — Bangka. Gering in waarde. 1, 1U19*. 

1341. Tjamba. — Celebes. Levert smakelijke vrachten. T, 1263. 

1342. Tjinoe. ~ VII, 20. 

1343. Tjipede ajer. — VII. 4. 

1344. Tjoebadak oeian. — Samatra. Voor menbek I, 887. 
1345- Tjodokang. — Celebes. Timmerhout. I, 1264, 

1346. Toeik. — Timor. Brandhout. I. 1318. 

1347. Toemih. — Timor. Voor blokken van rijststampere.1, 1209. 

1348. Toendjoeng. — Java. Als Loem'oet. H, 94. 

1349. Toepie, — Timor. Voor huiabouw. I, 1292. 

1350. Toetoe pantjoor. — Java. Alleen voor brandstof. I, 757. 

1351. ïonger of Foengei. — Samatra. Levert goede planken voor 

haisbouw. I, 936. 

1352. Trotoep. — Java. Alleen voor brandstof. I, 760. 

1353. Wadiran. — „ Voor huisbouw en gereedschappen. 1,742. 
1364. Wadoe. — „ Alleen voor brandstof. I, 788. 

1355. Wahrong.— „ „ „ n I. '84. 

1356. Wangoon. — „ Het hout heeft geene waarde; de bladen 

dienen tot spijs. I, 768. 
13B7. Welahan. — Java. Voor huisbouw en grove gereedschappen , 

doch weinig geacht. Wordt door insecten aangetast. I, 

745. Il, 46. 
1358. Weronbon. — VII, 4. 
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1359. Hoeroe bodas (sund.). Wetenschappelijke naam onbekend. — 

-Java (Bandoeng). Ëene fraaije witte hoatsoort met zwarte 
aderen geteekend. Bijdrage van K. W. van Gorkom. 

1360. Trina glabra BI. — {Sapindaeeae), Inl, Ki lengsar, Lattg- 

ê-ir of Zangsier (sund). Sunda- Archipel. G. B. Het hout 
is zeer vast en voor huisbouw geschikt. De'achors dient 
tot genees middel ; de zaden bevatten olie. Afiq. C. I, 514. 
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1861. Irina spea — Taiwan. Molokken. G. B. Voor huisboaw, 
maar weinig geacht. C. I, 515. 

1362. I. spec. — Lemah. Celebes. 6. B. Voor verschillende mate- 

rialen bij hoisboQw. C. I, 516. 

1363. Langoting. — Wetensch. naam onbekend. Celebes. Yoor 

hnisbouw. C. I, 1243. 

1364. Linoeroeng. — Wetensch. naam onbekend. Celebes. Tim- 

merhout. C, I, 1244. 

1365. Fterocarpus santalinus L. — (Papilionaceae). Inl. Tjendana 

meira of Rood Sandelhout. Benkoelen. Een zeldzame 

boom van geringen omvang en bogtig van stam. Het 

hout is donker roodbruin gevlamd en ijzerhard^ digt en 

warrig van weefsel. Het wordt afgeschrapt gebezigd als 

geneesmiddel tegen buikziekten. Yerz. de Siurler, 

*1366. Schmidelia racemosa L. — (Sapindaceae). Inl. Tjoekilan of 

^ Kajoe Tjoekilan (jav.). Oost-Java, veelvuldig. Miq. H- 

Yan het gladde weeke hout worden stokken gesneden , 

waaraan de inlanders eene bijgeloovige waarde hechten, 

^ als zouden die stokken de slangen verdrijven. Bijdr. W. 

C. Mauve, 

1367. Strjchnos colubrina W. en S, ligostrina BI. — (Logania- 
ceae). Inl. Kajoe oelar (mal.). Bidara laut (sund.). Ook 
Slangenhout genoemd. Molukken^ Rotti, Timor, Bali, 
Oost-Java. Yolgens Miquel moeten beide soorten tot S. 
muricata Kostel. worden gebragt, volgens Teysmann zijn 
beide verschillende soorten. Het bittere aftreksel van het 
fijngeschrapte hout is een in Ned.-Indië algemeen gebruikt 
geneesmiddel tegen buikziekten, enz. Ook wordt het af- 
treksel verkregen in uit het hout gesneden bekers. Dit ge- 
neesmiddel verdient welligt in Nederland grooter waardeering^ 
Bijdragen W, J, E, Smiêsaert en J, JS. Teysmann, 
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VERKLARING DEtt VERKORTINGEN. 

Auib. Ambon. 

Bal BaU. 

Ban Bangka. 

B&od Banda. 

Bim Bima. 

Boer Boeroe. 

Bot Bomeo. , 

Cel Cdebea. 

Daj pajalucb op Boniea. 

3 JavawiBoh. 

Jap Tapumeesch. 

Tj-m ....,,,. 1 ,.;... liunponfla (Sumatn^ . 

Iiey Lejtimor. 

H Maleisch, 

Mad Madureesch. 

Mak. .........'........... MflkiHMLBrffffh . 

Maa Mandheliogsoh (Bumatra). 

Me». Menado, 

Uol Molukken. 

N. G Nieuw Guinea. 

Ri Riouw. 

S Snndaiieesch . 

SoL Solor. 

Snin, Suioatra . 

Ter Temate. 

Tid Tidore. 

Tim Timor. 

Tim. TonBeasch (in Uenado). 



ALGEMEEN REGISTER. 

No. 

at^ial. — Mol 891. 

Abang. — Bor ^ 898. 

Afé .' A£l. — Tim. Hymenodictyon timonuMm 421 . 

ASö . — Ter. Hemaadift sonora 390. 

Aga. — Ton. Pterocarpus indicas 663. 

Agong (Kajoe). — Som 893 . 

Ailatoe. — Amb. Hemandia sonoia 390. 

Aimiri. — Boer. » » 390. 

Alabftn. — M. Yitex pabescens 870 . 

V. sp 874. 

» koenjiet . — M. V. sp 874. 

Aliem . — Sum. Aquilaria Agaliocha 64. 

Aloepang. — Cel 896. 

Amara. ^ -Cel ^ 896. 

Ambaloe. — Ban. Dysoxylon acatangolum 260. 

Ambatjang of Ambatsjan . •— M . Mangifera foetida 490. 

Amberlang — Sum , 897 . 

Ambiet . — S . Monoceras lanceolatum 538. 

Ambit . ~ S . Elaeocarpus angostifolius 971 . 

Ambo (Kajoe) . — M. Sum. Podocarpus cupres^ina 648 . 

. '^ ' ' ' i Ficus politoria 315 . 

Amplas. - M. S. J. i ^ 

Ampa». — Ban 898 . 

Andaloh . — M . Morus indiea 542 . 

Ande Andé. — J. Grewia obloagifolia 369. 

Andé of Andeh. — J. Antidesma diandrum 59. 

Angajang (Angajih) . — Mak. Inoc&rpus edulis 423>. 

Anggroeng. — S . J . Sponia yelutina 760. 

Anglay . — Bor. Dalbergia sp 232 . 

Angray. — Sum 4 899. 

Angriet. — S . Nauclea lanceolata 575 . 

Angsana. — S.M. Pterocarpus indicus 663. 

Ani. — Amb. Pangium cdule 603. 

Aaonak. —Tim 900. 

Antarsa. — M . Tetranthera citrata 818. 

Ani^r . — J . Antiaris toxioaiia 53. 

Apadoe. — Cel. Ficus sp 323. 

Apokat of Apoekat . — (M. ?) Persea gratissima 624. 

Aram moeda. — M . Maba Ebenus. 489. 

A . troewa . — M . // // 489. 

Aiang. — M. Ri. // » 48:8. 

Aïang Arang. — Ban. , . . ^ . . 901 . 
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Am». — Cel. Duabattg» motuccanji, '2; 

Ajingin. — 3. Cassis monUiia 1' 

Aripoengoe. ^— Cel. PUnchonik sp 6 

Aroi kilalftki. — S. Ariabotrys siuTeoleiu. i 

Aïoer. — Mol. Podocarpua Rumphii 6l 

Asoem g[ A. djawB. — M, Tamarindus iudica 7' 

Atedoe. — Tott. Guettarda sp -3' 

Atoen lahoet (laut). — 11. Heritier& littoralü 31 

AwBT Awar. — J. Ticus septdca 31 

Baban. — M. Smn. Farinarium Bumatraniun 6 

Baliie koeroes. — M, Eurjcoma longiCoIia 9. 

Badjoer. — Ban. PterOBpennuin sp 6; 

Bado. — Mak. Schleichera trijuga 7i 

- Cel « 

Baieli. — Mad . Adcnantbera pBTOaina 

t boenga, — M. Cassia sp i; 

sipoeloet. — Siiin. Fterospermum sp 6' 

r kalang . — < Sum . " n 6' 

» lang. — Sum. HopeaV 4] 

* pepit. — Swn. » f *] 

Bakah. — Sum 9( 

Bakasi. — Ban. 9( 

Bakauw of Bakoe, — J. Rhizoplu>n conjugata 7( 

Bakko of Bakoe. — M. Bruguiera Rumphii Il 

Bakbahan. — Mand. Monoceras palembanicum 5; 

Balam terabagu. — Sum. Isonandra Gutta 'éi 

Balang. — Sum W 

Balem. — Sum. Sapotacea ep 7i 

I — ^"'"' Ceratophonis Leerii..., 1! 

-» troeng. — C. sp It 

Baloe. —Ban 9( 

^Baloni boenga. — Ri 9( 

Moeng (K.joe). , _ g qj,^ ,^, 3. 

Balangan. ) 

Baloen adoek of anjoek. — S, Poljalthia apec -. 6E 

Balom. — Ri , 9( 

Banaai. — Tim « 



Bangbang. — Sum. Sipterooarpus sp.. 

Bangkal. — Daj. Nauolea sp 

Bangkal. — Mad. Albizzia sp 
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No. 

Bangkiray . — Bor. Hopea sp 403. 

Bangley. — Sum 91S. 

Bango •. 911 . 

Bangoro. — Cel 912. 

Banio. — '- Sum 914. 

^ sapie oedang. — Sum 915 . 

Banitangoer:: — Bor. Lanrinea sp ^ 458 . 

Bankala. — Cel r 916. 

Bankil. — M . Rhizophora conjugata '. <- 705 . 

Banko talloengai. — Cel 917. 

Bantjoeng. — M. Sum. Farinarium sumatranum 612. 

Baoe (Kajoe). Cel - 918. 

Baoek. —Tim 919. 

Bapa (Kajoe) . — Mol. Hopea selanica. 398 . 

Barangan. — Sum. Castanea brevicuspis 177. 

Barekbek 920. 

Baringin . — M . Sum . Urostigma Benjaminum 845 . 

Baroe. — M. Mad. Hibiacus tiliaceus 391 . 

Baroemboeng. — Sum . Nauclea oxyphylia i 578 . 

Baroes . — Amb. Cassia javanica 171 . 

Batang moesang, — Sum 921 . 

Batjang (Batjan) . — M. Amb. Mangifera foetida 490. 

Batnaha. - Tim 922. 

Batoe. — Ban. Homalinum grandiflorum 395 . 

Bayang of Ipie. — Cel . Intsia amboinensis 424. 

Bayoe . » — M . Pterosperflaum Blumeanum 671 . 

Bayoer. ) — S 671. 

Bebeker. — Ban -r 923. 

Bebesahran. — S . Morus indica ., -» 542. 

^ehlian. — Bor. Eusideroxylon Zwagerii 299 . 

'Beka Beka. ~ Sum.. Dysoxylon lampongum 262. 

Belanta — Bor 924. 

Beleh ketehbeh . — S . Echinocarpus Sigun 268 . 

Belo-itam. — Amb. Cargilia maritima 162. 

Bendairr — S.) . , -^i . pt-, 

^ - j Artocarpus Blumei 71 . 

Benger. — S. Lageratroemia ovalifolia 452. 

Benitau (Banitangoer) . — Bor. Laurinea sp .....% 458 . 

" — M . Monoceras palembanicum • 540. 

Benoang. —r Sum. Octomeles sumatrana 597 . 

Beo. —Tim -. . . ; 926. 

Berambong. — Ban. üncaria eurhynéha s 843. 



Bentntie. — Sum. Hope* 5 



8. MoTiu ÏDdica 6 

Beflie. — Ban. Intaü palembAnk» en Kmbomeniia 424 — 4' 

BetÏMh. — Tim ft 

Betoor. — But ft 

Bidsn. — 8. M, Zizjphiu Jajaba 81 

' laut. -~ 3. H. Strjchnos oolubrin». S. ligustrin» {bl 

BiEdjietan of Biraiettn . Luiflinm donmticum 4. 

Bioituigoer. — Sum. Cftlopbjllain Bp 140, L 

' bfttoe ' Unigerum 1' 

r boeng» • »p 1' 



dJBlAi.. 



. ï! 



poetie.. 

piiet ' plicipea . , 



- of Bew«kak " SuUtri? !■ 

Bient&ro. ^— M»d. Wrightia Jivsnic» , 8! 

BientÏDoe boddas of Bieatanoe , — S . M . TtBenü indica Si 

BientoengMi. — HL. Sxaa. BUchoffia jaTani» 1' 

Bifi, — Ter. H»naBdia sonore » S' 

Bilftkng bassie. — Cel. Cassi» sp 1' 

Binuie. — Sidetoijlos attenaatum 7' 

Bindjay. — Sam, Mangifera Eemangt Si 

Bingloe ft 

' ffiniinoe of Bintuuie. — S. M, Heraandia nnore 3i 

Kntangoro. — Cel ft 

Bin Bü«. — M. üallaeocai^uB sp : V. 

BiaoTO hidung. — ti. Ficua Hcabemm» 3! 

fiiMie. — Amb. Nauia vera 5! 

Blambang telor. — 8iiin 9J 

Blangiren. — Bor. Hopea sp * 

Bleketimbi. — S. Ecbinocarpus Sigun i* 

Bliembieng. i 

« oeloe.j 

Boïk. — Tim 

Bobbi. — Tér. Fangiomedule . . 
Boboa. — Tim , 



- M. Averrhoa Bilimbi. , 



f' 



r 

k 

I 
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Np. 

Boboenie. — Tim. Cassia megalaniha 170. 

Bobosseran. — S. Morus indica 512. 

Bodie. — Som. Carumbium populifoUom 164. 

Boea pala. — M. .Myristica fragrans 549. 

a tjoepa. — M. Pierardia dalcis 632. 

Boedengan 937. 

Boegies . — Cel . Rhus sp 710. 

Boeih. —Tim \ 938. 

Boekoe (Kajoe-). — M. Pterocarpus saxatilis. Wortelhout 666. 

Boelagem. - Tim 939. 

Boelan. — Bor. Barringtonia sp 101 . 

Boelang Boelang. — Sum 940. 

Boelie. — Cel. Xylocarpus sp 884. 

Boeiien . — Eusideroxylon Zwagerii 299. 

J Artocarpus venenosa 82 . 

' f Urostigma altissimum 844. 

Boenda of Boeda. — S . Artocarpus elasüca 73 . 

Boenga batoe. — Cel 941 . 

Boenga Boenga . — Cel 942 . 

Boengboelang . — S.M. Premna tomentosa ... 659 . 

Boengli. — M. J. Calosanthes indica 132. 

Boengoer. — S.M. Lagerstroemia Reginae , 451 . 

Boenhoer, zie Moehoer 

Boenjaaw. — Ban. Aglaia tomentosa 17 . 

Boenjoek . — Ban 943 . 

Boeno. —Cel 944. 

Boenoet . — S . Ficos sp 320 . 

tl djangk&r . — Ban 945 . 

a kalodja. — S.M. Urostigma. religiosam 854. 

Boentieng — Ban . Quercns Bennettii 687 . 

Boeroei * 946 . 

Boeroenai . — Crataeva magna 223 . 

Boeroeng . — S . Jambosa spec 443 . 

Boeroet . — S . Artocarpus rigida 81 . 

Bogo . — J . Flacourtia sp 331 . 

Bolong. — J. Premna tomentosa 659 . 

Bolang itang . — Cel . Hottlera sp 714. 

Bonak. — Tim 947. 

Bongbolang. — J . Premna tomentosa 659 . 

Bonie. — Tim 948. 

Bongkar boekit . — Sum . Naaclea sp ^ 581 . 

Borgka . — J . Hernandia sonora 390 . 

14 
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Bowak. — Tim 94 

Bngno . — Bw» 96 

» Utoe. —Ban 95 

Bniuh. — M. Cutanea sessiUrolü 17 

Branganis. — Ban. 95 

Branj, —Ban 95 

BreAtie. — Sum. Hopen ap 40 

Briengien, — M. Urostigm» benjaminnin 84 

Broeboek. — Ban .95 

Bimtalie, zie Kibuntalïe 

Burrie , — S . Ptecocymbium javaniciun '. 681 

Caloerapehi . — Rhas sp 71'. 

Cau (Kftu). — Amb. Pithecolobium CIjpcaria 63 

Dadap tjangkrieng. — S. J, Erjlhrina fusca !9 

Dadauv. — Ban. Isonaadra Qutta 42 

Daj», — J. Djaoiylon Bp 36 

Dammar. — M. Alcuritea triloba 2 

Dammar kramak. -~ Bor. Dammara nlba 23 

pacljoe. — M. » " 83 

» radja, — M. . sp 2SI 

» aolo. — Ton. " alba 23. 

f poetie . — M . " " 83: 

Dandertjoetjoek. 95' 

Dangdoer gedé. — S. Sterculia toetida 7& 

Daroe Daroe. — Ri 95i 

Daun asam. — - Ton. Poupartia sp 65i 

Dawoen baroe. — S. M. Hibisous tiliaceua 39 

V kaïnbing. — M . Premna foetida 65! 

1 piasman. — HL. Qendanuaa vuigaria U' 

r dorian. — ; Mol 96' 

D^Ueaim of DlieaSm. » U. Blackwellia tomentosa lOl 

Deka. — Cel, Aatronia papetaria 91 

Demang. — 8nm . Nelittis pallescens 58! 

Dempoel, — J. Antidesma paniculatam 5' 

Beras . — Tim 951 

Dial, — Mjrtaoea sp , 55' 

Dietaoesoe. — Tim 9S' 

Diïi Divi. — Caesalpinia ooriaria 12' 

Djabon. — J. Nanclea macrophjUa ..,..' 57i 

Djaditik. - Tim '. 961 

Diadjawaj. — S. Urostigma benjaminum 84i 

Djaka kiyoe. — M. Gjanodaphne ouneata 22! 
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No. 

Djalatrang (Djalatroeng) . — S. Michelia montana 523. 

Djalie. — . Sum . Adenoorepis sp 9 . 

Djalitrie. — ï . Wrightia javanica 877 . 

Djaloepang of Sampora. — S. Columbia javanica 216. 

Djambeyan 961 . 

Djamboe laut . — Mjrtacea sp 560 . 

Djambiang. — M. Syzygium Jambolana 785 . 

Djamboe ajer . — M. Jambosa aquea 432 . 

» « mawaar . - — M . Jambosa vulgaris 439 . 

/ƒ // meera . — M . « aquea 432 . 

// " alphoero. — Cer. SyEygium caryophyllifolium 782. 

' // biedjie. — M . Psidium Guajava 662 . 

// bobol meira. — M. Jambosa domestica 434. 

// dipa. — S. Jambosa domestica v. purpurea 435 . 

tt gadang. — Sum. \rambo8a sp 440. 

t hoerang . — S.M. Myrtacea sp 561 . 

// klampok . — J.M. Jambosa Klampok 436 . 

// kloetoek. — S.M. Psidium Guajava 662 . 

. * ! _ _ * Anacardium occidentale 43 . 

tt monjet. S — M. 

if sakelat. — Cer. Syzygium caryophyllifolium 782. 

// tjaai . — Jambosa aquea. . .' 432 . 

tt wolanda. — M. S. Persea gratissima 624. 

Djambon. — J . Nauclea macrophylla 576 . 

Djamoedja. — S . Podocarpus cupressina 648 . 

Djanda trie . — Ban. ..." 962 . 

Djangkang. — Bor. Sterculia foetida 764. 

// — Ban. Diospyros sp ^ 249 . 

Djanglot . — J . Gelonium glomerulatum 342 . 

Djaran . — J . Odina gummifera 598 . 

Djaring hantoe. — Bor 963 . 

Djattie. — S . M . Tectona grandis 797 . 

// doerie. —S.M. Tectona grandis 798 . 

// doreng. — n . it u 798 . 

» gembol . — // // » 800 . 

tt hollanda. — // Guazuma tomentosa 376 . 

// ' kapoor . — // Tectona grandis 797 . 

// këmbang . — // // // 801 . 

// lilin . — // // tt 802 . 

n mienjak. — n n // 800. 

Djatoek dawion. — Bor . Isonandra Gutta 428 . 

Djattakie 964. 

14* 
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So 

Pjodj»w»ï. — 8um 965 

Djelipat. — Bor 968 

Djelitie (Djilitie). — Bftu. Alstonia sp 41 

Djeloetoeng. — Ban. Aletonia eximia 31 

Djenu. — J. Mum^ Bp 5tS 

Dienggot. \ 

Djengkot. J — S. J. MimnBopB wmmiiuiU 533 

Djingkok. ) 

Djengkol. — 3. J. Pithecolobinm bigeminuiii 636 

Djerainbong. — Ban. Evodi» sp 304 

Djering of Tjering, — H. Fitbecotobium bigemiDum. 636 

Djeroek balie . — S . Citrua decnniMUi B09 

" aedang. — • Aunntium 807 

f b&nten . — S . /• t. maorocarpum S07 

" djepoen bPsaar. ~ 8. M. Citrua nobiÜB 207 

, « iHjiel. - - ' • S07 

« goelong. — S. H. Citnis nobilb 208 

r matjan. — ' ' deciunana 309 

« ragie. — » *■ Aurantium S07 

Djiera koewanten. — Eurya birautula 897 

Djiadjit. — Boe. Calophyllum sp 154 

Pjingah. — • Semeoarpua ap 710 

Djintoei^ 968 

Pjirek. 
Djoear. 
Djoer. — Man. 

Djoeboeng of Joeboeng. — Ban 969 

Djoeëet (Djoeat) . — J . Syzjgium Jambolana 785 

Pjoekoera. - Flaooortia sp 332 

Djoengóeng. — S. Heritien littoralis 389 

Djoho. — J. Terminalia laurinoïdes 806 

Dlimas 970 

Doe&t of Doeoet. — S. S;<rzygium Jambolana. 785 

Doedoek . — S . Pemphis acidula 633 

Doebat. — Bor. Myrtacea ap 559 

Doekoe. - 8. M. Lamium domeaticum 453 

Doengoen kontol . — Eeritiera Littoralis 389 

Doepe, -- Tim 971 

Doepie. — Bor. Glochidium sp 350 

Doeren of Doerian . - - M . Durio sibethinua 866 

Doerian boeroeng. — Ban. « sp 268 



! SjmplocoB fasciculftto 774 

I Cassia iorida 172 



i 
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No. 

Doerian ken. ^— Ui. Dnrio sp 969. 

Doerie karbau . — M . Artabotxys suayeolens 69 . 

Dogian (Sjijoe-). — Sum 972. 

Doh . — Stercttlia nobilis ^ 765 . 

Dolck 973. 

Doro peteh . — J . Gmelina asiatica 355 . 

Dnuidas hfiwi. — S. Ficus scaberrima 316. 

Drowah of Drowak. — S . Columbia javanica 216 . 

Ejrak. - Bor 974. 

Endok. — J. Gnimilia divergens 373. 

"Eiptiï . — Amb . Afttronia papetaria 93 . 

Brang Brang. — Cel 975. 

Tanasa (Kajoe-) 976. 

Gabas. ~ Sum 977. 

Gaboes. — M . Alstonia scholaris 33 . 

Gadok. — S . Bischoffia javanica 104. 

Gahoe. — Sum 978. 

Gaim of Gajam. — M. Inocarpus edulis ... 423. 

Galam. — Bor. Melaleuca Leucadendron 511 . 

Galoempit . — S . Embryogonia arborea 282 . 

Gambir . — Ban. Antidesma sp 6] . 

tr — Bor. Calophyllum Inopbyllum 140. 

Gampriet 979. 

Gandaria. — M. J. Bouea Gandaria 110. 

Ganga. — M. Sum. Farinasium sumatrannm 612. 

Ganggo . — Sum . Syzygium avene 786 . 

Ganitrie. — J. M. S. Elaeocarpus angustifolius \ . . . 271 . 

Garah . — Sum . Jambosa sp 441 . 

Garintoel. — J Gnetum Gnemon ^ ... 357 . 

Garoe. — S. M. Aquilaria Agallo6ha 64. 

Garon of Tegaron 980. 

Garoengang. — Sum. Nauclea oxyphylla 578 . 

Garónggang. — Bor. Cratoxylon sp 226. 

^ ' j — M . J . Inocarpus edulis 423 . 

Gayam. ) 

Gedingding. — J . Acacia sp 4. 

Gedjam. -^ Mad. Inocarpus edulis 423 . 

GMamofGUm. -S.M. | MeUleuo» minor 612. 

f // Leucadendron 511 . 

" tikoes . — Ban . if sp. 513 . 

Gelang. — Tim.. 981. 

Gelasah. —Ban ; 982. 



I 
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No. 

Halaor poetie. — Tetranthera sp 823 . 

Halaban . — Yitex pubescens 870 . 

Haling. — Sum. Aquilaria malaocensis 65 . 

if aentg. — Sum 994 . 

Halippajan. — Mand. AUophyllus sondanos < . . . 27. 

Haloepangrah . — Sum 995 . 

Hambawang. — Bor. Mangifera sp 506 . 

Hambérang. — S . Ficus fulva 312 . 

HambiroeDg. — S . Vemonia javanica 863 . 

Hamblas badak . — Vibumum sambucinum 865 . 

Hami. — Boer. Pangium edule 603 . 

Hampelas. — S . Ficus politoria ^ 315 . 

Handaroessa. — S . Gendarussa vulgaris 344. 

Handjaloeng ampit. — Bor 996. 

^Handjiat 997. 

Hangsat. — Sum 998. 

Hanjah . — S . Nanclea grandifolia 574 . 

Bantap passang. — S. Sterculia nobilis 765 . 

if batoe. — S. n Blumei 763 . 

9 hoelang. — S . Eirmiana colorata 325 . 

Haraoe. — Sum. Connarus semidecandrus 218. 

Harepang. — S . Canariopsis altissima 160 . 

Harienghien. — S. J. Cassia montana 173. 

Harikoekoen . — S . Schoutenia oyata 737 . 

Hasseum. — S. Tamarindus indica 794. 

^ Hawoean. — S. Elaeocarpus floribundus 273. 

Heras 999. 

Hermang — Cratoxylon Homschuchi 224. 

Hieparoek , 1000. 

Hitam. — M. Diospyros Ebenum 243. 

Hoë (Ki) . — S . Xerospermum Noronhanum 881 . 

Hoeni of Hoene. — S. M. Andisdesma Bunius 54. 

» pasir . — ' S . Antidesma montanum ^ 56 . 

Hoerangan 1001 . 

■Hoerek. — Band. Evia acida 300. 

Hoeroe. — S . Lanrinea sp 469 . 

* batoe. — S . Laurinea sp > . . . 460 . 

f bodas. — S : 1359. 

t* dapoeng. — S . Tetranthera laurifolia 821 . 

n gadieng. — S . // » 821 . 

^ hedjoh. — S. t, lucida 822. 

// hieries of kieries. — S. Tetranthera amara 814. 
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Hocroe kidang ^ürang. — S. Endisu 

• koeniag. ~ S. Luirinn ap 461 . 

- leüh^uroflah..r. -S.l^'"*'****"''^*' ^^ ■ 

f " pMTiflo» 689 . 

- Duulftiig. — 3. Laurinea sp 462. 

r mahmar (magm»!) , — 8 . Endiandn rubeaceita S83 . 

• mampnng. — 8. * r 28S. 

' DuiDoek. — S. Phoebe parriflon 629. 

' medang. — S. Trtranther» elliptica 880. 

. mentek. — S. Endiaodra rubeaoens 283. 

' niienjak . — S . Telnuithen angulata 815 . 

» moegaial. —8. » l&urifolia. 881. 

r pajoeng. — 8. Laurinea «p 463 . 

f paDtjsT, — S. Litsacft jaraujca 483. 

' paoel. — Carjodaphne deiuiflora 166. 

' pakel. — S. Laurinea sp 464. 

' peutjang. — 8. Acer laurinum 6. 

' sereh. — S. Laurinea sp.. 466. 

Boettoem. — Amb. Ban-ingtonia spaoioBa .* 99. 

Homar 1008. 

Batjiet. — 8 Adeuocrepis jafaoica 10. 

Hykora. — Mol 1003 . 

Idit. — Ban. Cmtoxjlon micropbjllum 225. 

letam. -- Dioapjros ap St7. 

Ilam. — Amb. Melaleiica Leucadendron 511. 

Ueta dAdol. — J. Uangifera indica var. 496. 

Lnpo, — Cel 1004. 

logM. — J. Gluta Benghas 352. 

» boeroeng. -,M. Buchanania arboreseens 120. 

lagoe Ingoe. — Sum. Sanrau)a ap 739. 

Ipé. -• J . Ficua breripea 311. 

Ipil. — Cd. LMirinea ap i66. 

Ipo aS Bipo.. - - Cel, Antiaris toucaria S3. 

In». — Baa 1005. 

Inm «ikü. — Sum. Farinarium sp. 614. 

Jan^ooang. — Sciodapbjllum palmatum 738 . 

Jattie ofDjattie. — M. Tectooa grandia. 797. 

/awora, — 8. Uarcinia comea 335. 

Jongkiel. — Premna foetida 667- 

Eabal. — Bm. Qaercai Bemtettii 687. 

Kabciah. — Tim 1O06. 

Kaboeaoe. — Bor 1007. 
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No. 

Kadiak'. — Ban. Mangifera sp 609. 

Kadjoe . — M . Anacardium occidentale 43 . 

Kadoe. — 3 . Durio zibethinus 256 . 

Kadoendoeng. — Sum ". 1008 . 

Kadongdong. —S.M. Evia acida r 300. 

goenoeng. — Rhus retusa 708 . 

tjoetjoek. — Evia borbonica 301 . 

Kafoemoea of Hier . — Mol 1009*. 

Kajoe agong'. — Sum 101 8< 

tf ambo. — M. Sum. Podocarpus cupressina 64:8. 

if arak. — Vitex pubescens 870 . 

V assam . — M . Tamarindus indica 794 . 

n babi . — M . Henslovia panicnlata 388 . 

a baë . — Guatteria Parveana .^ 375 . 

n baoe. — Cel 1010. 

H bapa. — Hopea selanica 398 . 

H baroe. — M ,. 1011. 

// bësie (bessie) . — M . Intsia amboinensis 424 . 

u bessie. . — Tem. Blackwellia foetida 106 . 

// boekoe . — M .' Pterocarpus saxatilis 666 . 

M bowak. — Tim 1012. 

// daya , zie Daya 

tt^ djamboe oetan — Tim 1013 . 

N dógian 1014 . 

// gaboes. — S.J.M. Alstonia scholaris 33 . 

K halaban. — Sum " 1015 . 

H koekoe , zie Djaring hantoe * 

// kom. — Tim 1016. 

/' lemak . — Sum 1 017 . 

// kapinie. — Sum. Sloetia Sideroxylon 754. 

// katimoen. — Tim 1019. 

// koela. — Tim 1020. 

n . lagan. — Sum 1021 . 

u lakka. — Dalbergia Zollingeriana 231 . 

» lassi. — M. Nauclea fegifolia 572. 

n loebang. — M. Uncaria eurhyncha 843 . 

K loepan. — Sum 1022 . 

-n maas. — M.. Nauclea orientalis 577 . 

// madang sangit. — Sum 1023 . 

// malakka. — S. M. Emblica officinalis 281. 

n marantie. — Sum 1024. 

n meira. — Tim , 1025 . 

15 
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N. 

)L^oe mein. — 'Qmeliiu uulicft 9S. 

r nuia. — Amb. Nuii* rar» '. 57 

* aieut. — Nsucle» «p 58' 

f Doesoe lOii 

' muiiea betoel. — U. Cimumomam Hjlkiticum 80< 

* - • tjicA. — M. e ftromatioDin 19* 

' p»ndj»l . — Sideroxylon remigineiiBi 7* 

> pftaing pauing. — 3um. QnercJB (Tejinuuui ?} 691 

" paatiea. — Parinariura ■umatruiiun 811 

• pocleh . — Cr»t»ev» nugna 38! 

" poetie. — Amb. MeUleuca Leucadendion 5i: 

• » betoel. — M. - Caj^ti .' 511 

' pokoea. — M. fleritier» Ijttoïalis .*. . a8! 

' radja. — U. Heroandia wiioia ' 39( 

" ratoe. — Siun 102] 

- reboeng. — Snm. Meliosma nitida 51( 

' rata. — Sum. Brachjpterutn microph;tluin 11] 

' (Saga-). — U. Adenanthera pavonisa "i 

'■ aawah. — Snm 1088 

f aepalat , — " • lOSS 

" soeloe, — Ban lOM 

~ somot. — M. Hernabdia souota 390 

" taai (K . tahi) . — U. Premna fbetida 6ST 

r timon . — PoljipfaragmoD sericeum 65( 

" tjoekilan . üe Tjoekilan 'T . 

Kakenie. — Cel. Columbi» sp i\1 

Eakera. — M. Metia Azedarach 51S 

Kaladan. — Bor 1033 

Kalak o«tjet. — J. Rubus lineatua 716 

Kalwnpan . — Bor 1031 

Ealapp» of Klappa. - - M*. Cocos nucifera SIS 

( loepa. — J. Baitingtonia speciosa 99 

Kalat. — Sum. Myrtacea sp 56t 

Kotee barieugien . — Sum. Nelitris ap 583 

* of Djamboe. — Jamboaa sp 444 

» galan. x- Sum. M;rtacea ap 569 

" kaaaie . — • " » B68 

, lilien. — « « • 565 

Kalenipajan. — M. AUophjlluB sundAnus fi7 

Kalie manggoeng. — Snm. Isonandni lampoaga .'t . . . 439. 

* (Kalee) oebar. — Sum. Jamboaa vp ' . .. 44S. 

Kalünpaaijouw . — Cel. ZiajphuB sp 890. 
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No. 

Kjdimbohrot. ) t n i. • • i ion 

__ ,. ^ \ J. Castanopsis jayanica 180. 

Kah morrot. ) . " " 

Kalisoet. — Ban '. 1039. 

Kaloedan. — Sum 1034. 

Kaloempehi . — Ton . Rh^s sp 711 . 

Kaloempang. — Cel*. 1035. 

Kamatroe. — M. Schima Wallichü 735, 

Kambing. — M . Rhus rufii 709 . 

Kambodja. — M. Plumeria aoutifolia. : . . . . 644. 

Kamigara. — Bor. Wormia sp 879. 

ir.w»«««^«« Q TUT T y Mnrraya exoticft 543. 

ILamoening . — o.M.J./ 

) ff sumatrana 544 . 

Kampa. ' — S. Hemandia sonora 7 390. 

Kananga. — M . S . Cananga odorata 1-58 . 

Kanangan oetan . — M . Artabotrys suaveolens Q9 . 

Kanarie. — S.M. — Canariuin commune 159 . 

Kandajakan . — S . J . Pilioetigma acidum 635 . 

Kandang. — Ficus variegata 319 . 

Kanoenah. — Tim. Cordia subpubescens 221 . 

Kanoenang baoe. — Cel » 1036. 

Kanré tedong. — Cel 1040. 

Kapar naga. — Bor. Calophyllum Inophylium '.f 140. 

Kapayang. — Bor. Fangium edule •. 603. 

Kapiendieng. — Sum. Tetranthera mappacea 823. 

Kaping. — S.M. Litsaea puberula 485 . 

Kapinie (Kajoe-) . — ^ Sum. Sloetia Sideroxylon. . . . -. 754. 

Kapoean. — J. Ficus leucoptera 314. 

.Kapoedang 1037 . 

__ _ _ i Pierardia dulcis 632 . 

Kapoendoenff. — J- ! . c.>o 

.. ^^ ) * ff racemosa 6öö . 

Kapoeng Kapoeng. — Sum . Spathodea sp 758 . 

Kapoengel . — Sum 1038 . 

. / M . Calophyllum Inophylium 140 . 

) Men . Calysaccion sp 139 . 

Kapok . — M . Eriodendron anfractuosum 289 . 

Kapoer. — Sum 1039. 

Kapoor. — Artocarpus sp. ? , 90 , ^1 . 

Karet. -7- S. M. Urostigma elasticum 848. 

Kariet Kariet. /f " ". 848 . 

Kariskis . — M . Üeligme minahassae 387 . 

^aroembi . — S . Carumbium populifolium 164 . 

Karoenroeng. — Cel. Evia acida — 300. 
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Karoa. — M. Honocerw p»lenibaiiicum 540. 

il^taja 1041 _ 

Kasawarie. — Amb. Casuarina trquiietifolia 182. 

Kuiwong.- — Ban 1042 . 

Kasnolu (Kasiuok). — Jap. Querciu gUuca 689. 

Kawemba.^— S. Bixa orellaaa 105. 

Kasuorie. - Tim. Casuaiina equisetifoUa. " 182. 

Katanka. — Cel IMS. 

Kati^iaiig hoetang. —S.M. Tenninalu «p. g07. 

Katapas oetan, —Tim 104é. 

KaUpik. — Ban IO45. 

Katiaoe . — Bor . Sapotacea sp 722 . 

Katimoen . — Tim 1019 . 

Katimoho (Tirooho). — J. Kleinhovia hospita 448. 

Katjang. — Sum. Adinindra sp 14. 

Katjapje. — S. Sandoricuin nerTosum 7I8. 

Katoelanipa. — 3. M. ElaeocarpuB macrophjllus S72. 

Katojmpaug — Cer. Callicarpa acuminatiosima 137. 

Katonding. — Cel 10*6. 

Katos. — 8, J. Protiuni javanicum 660. 

Kawak. — Tons. Nauclea parriflora 579. 

Kawang. — Cel, 

Kawies watoe, — J . Feironia elephantam var 310. 

KawieBlo. — J. » » 309. 

Kawieatn. — S. » 309. 

^ , . ., ) Mangitera'foetida ; 491. 

1 " Kemai^ 606. 

I Pjgeum parïifolium 685, ■ 

''"°'»8- - "■ i Brirfdi. gU.0. Uï.' 

Kajang. — ö. Ciuercua mappacea 690. 

Kedalie. — J. üniiuilia divergena.' 373. 

Kedawoong. — J. Parkia intermedia 616. 

Kedeinoet . — Ban . Hopea fagifolia 400. 

Kedjimas. — J . Duabanga moluccana. S55. 

Kedoya. — J. Hartighsia moUissima 384. 

Kekaboe. — Ban. Ktbecolobiam Cljpearia 637. 

Kekepoel. ~ ü. Sum, Farinatium sumatranum 613, 

Kelampa. — Ban 1048. 

Kelapa. — M. Coeos nucifera 313. 

Kelat. — Ri, Mjrtacea sp 570. 

Kelengan. — Cel, Harpulia ap 388. 

KelUr. — 8.; 1049. 
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No. 

KcUor gocEoeng. ( ^ Pithecolobium Clypearia 637. 

Keloekoep . — Ban. Yatica sablacimosa 862 . 

Keloempit . — S . Embryogonia arborea 282 . 

Keloetoem arang. — Sum . Adinandra sp 13 . 

» baya. — Som. Gordonia sp 362. 

Elemang. — S.M. Mangifera foetida 490. 

Kembing tandjoeng. — S. M. Mimusops Elengi v. grandifolia 535. 

Kembes. — Ton. Jambosa aqaea 432. 

Kembetjir. — Ban 1050. 

Kemendjing -. 1051 . 

Keminie. — M . J . Aleurites triloba 25 . 

Kemajan (Kajoe-) . — Sum. Stjrax Benzoïn 773 . 

Kemit , 1052. 

Kemloko . — J . Emblica officinalis 281 . 

Kemoening. — M. Murraya exotioa « 543 . 

Kempenie 1053 . 

Kendal. — S . Cordia suaveolens ^ 219 . 

Kendarah. — S . Bonea Gandaria - 110. 

„ _ o ,. ^ Banringtonia Bicinwardtii 98 . 

Kendoeng. — S. M. 2 _ ° . . -^ 

^^ ) Symplocos ferruginea 775 . 

Keningar. — J. Cinnamomum sp 205 . 

Ketianw. — Ban. Sideroxylon glabrescens 748 . 

Ke^ang koeiang. | _ g Sciodaphylium palmatum 738. 

Ki-jangkoeraBg. ) 

Kiara boa. — S . Urostigma pruniforme 853. 

// djinkan of djiengkang. — S. Urostigma altissimum ,. . . . 844. 

" «^f: 1 - S- Urostigma microcarpum 852. 

» ramboi. J . 

// pereng. — S . // rabeecens 855 . 

Kibanen. — S . Henslovia paniculata 388 . 

Ki besar. — M Morus indica 542. 

Eibima . — S . Dammara alba 233 . 

. Kabuntalie. — S . Kickxia arborea , 447 . 

Ki djeroek. — S . Tetranthera citrata 818 . 

Ei djoel&ng. «~ Faliudia javanica 602 . 

Ki hadji. — S . J. Pygeum latifolium 684. 

Ki hioer . — S . Quercus sundaïca 692. 

Ki hoë. — S . Xerospermum Noronhanum 881 . 

Kikera. — M . Melia Azedarach 515. 

Ki kilear (Kikler) . — S . Cargilia maritiina 162. 

Kilaketann . — S. J . Yibumum sambucinum 865 . 

Kilam. — Amb. Melaleuca Leucadendron *. 511 . 



Ki pautjar. ' 
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Ni 

Kileloh. — 8. Surwj» "P ?»: 

Ki lengMr. — S: Iriim gUbr» ■, . . 1361 

Ki limoet. — S. Tetnnthera citnU 811 

Ki loengtoeng. — S. Aromsdendron dcgaiu 61 

Ki iii»Qg»l. — 8. Scbim» WaUioliii 73i 

Ki nuui^jel. — S. Gordonia exc«ls» 36' 

Ki muioek . — S . Turieti* javanicB 791 

Ki medjing, sie Medjing 

Ki menk. — S. Leacoijlou buxifoliuro i8< 

Ki moeka. — S. ülochidiiun nibrum 3i' 

Ki moenoeug. — S Pterocjmbïum javanicum 68i 

< Viburnum aambaoinnm &6. 

Ki mokla. — J . S . | Mjmtica glauoa 66' 

) . Bp -. 551 

Ki Dank. — S. Geloniuni glomenilatum 34: 

Kipidalie (Kipadella). ~ S. SpAhodea pgmie», 75' 

„ I PteroBpennuia sp ,67' 

' 1 MimusopB aciuninata. 53: 

Ki paasan.. — S. J, Quercus sp 66- 

Ki peurries, — !^. LeiocaTpus &utioosus 17' 

„ t Podocarpus bracteftU 64' 

K,p«*„. -S.j _ ^ ^ 

Kipooik gedah. — 8. PithecolDbium CIjpearia... 63' 

Kipoweh '. lOSi 

Kirandja . — 8 , Cyanodaphne cuaeata 93' 

Kiroeog , 106 

Kina Kiira. — Xylocarpos Gnmatum 88 

Kisa i>ekin . — 8 . Uvaria sp f 86' 

KisampAog. ~ S. Zanthoxjlon aromaticum 88< 

» goenoeng. — 8. — Wendlandia densiflora -■■... 87. 

. ^ I Leiocarpiis arboraus *7' 

^ ' 'I Giordonia excelaa 35' 

Kisariawan. — S . Symplocos odoraüssiraa 77' 

Kisraeh. — S. Parthenoijlon paeudo-sassafras 62) 

Kiaehgel . — S . Wormia eicelsa 87i 

1 Myrtace* sp " 56: 

Kiserem, Kiaiemm of Kisirem. - S.[ ^^^^^.^^ carjophyllitbli.im. . 78 

Kiaigoeog , — S . Eohinocarpua 8iguii 26: 

KÏMerogol . — 8 . Tarrietia javanica 79' 

Kitaai. — 8. Prêmna foetida ; W! 

Kitallufl of Kitales- - S- Phoebe sp .-. 6» 

» gedeb. — S. DaphnidiDm gemmiflorum 88: 



I 
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No. 

Kitimieang. — ^^ S. Leuooiylon boxifoliiim 480. 

Kitendoh. — S . Wendlandia densiflora 875 . 

Xltangkil . — Gnetum Gnemon 867 . 

Ki.tandjoeng. — S.M. Mimusops Elengi 534. 

Ki tarrietie. — S. Tarrietia jaTanioa 796 . 

Ki tedja of JCitedyeh. — S . Caryodaphne detaaiflora 166 . 

£i tetjangkier (Kiketjangkier) . — S . Abroma augasta 1 . 

Kitdlor. — S . XaBthophyllum vitelliaum 880. 






Kitembaga (Kitamboga) . - S . M . | f^^ "LyophyilifoUuin '.'.'.'. m. 

Kitiwoe. — S . Meliosma sp 517 . 

KitjiaLoeiig. — S. Pseadotrewia macrophylla 661 . 

Kitjamara (Tjasiara) , — S.J.M. Podocarpua oupressina 648 . 

Kitjarirang. — S . Epiclvaris altissima 886 . 

Kitjehai. — Turpinia sphaerocarpa 848. 

Ki toembilah . — S . Pygeum parviflorum 686 . 

Ki ioewak. — S. Canarium commune 159. 

Klampeon . — Nauclea sp 582 . 

Xlampies. — S . J . Acacia tomeatosa 3 . 

Klampok. —J.M. Jambosa S^ampok % . . 436. 

Klampak. —Ban 1057. 

Klayoe . — J , Brioglosaum edule 290 . 

KliqjfM. — M . Cocos nucife». *. 213 . 

if tjioeng bener . — S . Myristiea glabra 552 . 

Kle^ong. — J . Dyospyroa Melanoxylon 246. 

E^edang. — // sp 248 . 

Kloempit 1058. 

Kloetoom nangko . — Artocarpus sp 85 . 

// regis . — f/ altissima 70. 

ff toeda. — 9 sp. . .} 84. 

Kloewih. — J. // indsa 76. 

Koebang. — Sum. Urostigma pBuniforme \ -; 853. 

Koedfl koeda. — J. Odina gummifera 698 . 

¥ sondak . —■ S . Flacourtia Rukom 328 . 

Koedarang. — ^um • . .1 *.._... 1069. 

Koiedjoet langiet . — Bor / 1060 . 

Koedoe. — J. Morinda citrifolia ^ • . . 541 . 

Kadcoon (Koekoen) . — S . Schoutenia ovata 737 . 

Kot^oe (Kiyoe-) , zie Pjaring hantoe 

Koekoeloe . , , 1061 . 

Kodab, «ie Kïgoe koela, . , 

Koelan. — Ban. Geratophorus Leerii 192. 



- Sum. CimuuDomain Bannauni tm.. 
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Ho. 
KoeUn oetan. — M. GDetum Uaemon. . 

KoeLe. — Sol. Schleichen tr^ag* 

KoeUe manie, f 

KoeUt muies.^ ' 

Koelit baiTtuig. — S. Hartighsia mollissinw. . 

Koelit lawan. — Amb. CiiuuDoniiiiii CulUkwaa 1B7. 

Koembang. — Sum. Synoecia diTcraiEoli» 781. 

Koengkaj. 

Ko«ir 1063. 

Eoeuter gauwa. — N. G. Harpulia eupanoïdes . 

Koentrok '. 106*. 

Koepa. — $. Meinccjlon -appendici 

• manok. — S. Sjiygiun 

Koepaog . — Cel , Adenanthera apec 

Koenij. — S. Sponia velutina 

Koessie. — Bor. Papilionacea ap 

Eokap. — Mad. Artocarpiis Bluinei 

^okossan. — S. Lansiam domeaticum var 

KokoswD monjet leutiek. — S. M. Hartighsia exceba,. 

Kolingan 1065. 

Kolelet. — S, Urostigma elasticum 848. 

Eom, aie Kajoe Kom ■ . . ,' 

Kondang o! Koendang. — S. Ficus aubraceraoaa. . 

Kontol kambieng. — S. üeritiers littonli» 389. 

Koppie. — 8, J. M. Coffea arabioa 31*. 

Koranjer. — Bor. Dialium indum 

Kojop: — 8. 8trombosia javanica 

KranütiaiuF . — J J 

„ , i Tetranthera citrata. . . 

Krangean. — J. ) 

Kranjie of Eoeranjie. — Jf . Dialium iodi: 

Erasaak of Krossoh. — Ficua leucoptent.. 

Krikis —Ban : 1066. 

Kronto. — J. Urostigma prunifon 

Kweonie . — Mangifera foetida 491 . 

Laban. — M. Vites pubeacena 

' «iluaa. " ap 

Ladah. — Sum. PartheDoxylon porreotun 

LadMg. —Ban... 1067. 

Ladja. — Bor. Erythtiaa sp 298. 

Lagan, zie Eajoe lagan 

Labaion of Iiabaroen . — Qreenia sp 366 . 

Lahoe. — Snm. . 



AL6XM££K BEGISTEK. 121 

No. 

Laka hoetang. — Myristica sp/. 555 . 

Lakka. — Lam. Dalbergia Zollingeriana 2H1 . 

Laiaki (Kajoe). ~ M. J. Caloflanthes indica 182. 

Lali. — J . Barringtonia speciosa v 99 . 

Lalumpehe. — Cel . Dysoxylon sp 263 . 

Lamaran . — S . Fithecolobium umbeUatum 639 . 

_ - ^ è Alstonia scholaris . 33 . 

liameh. — S. [ , ^ 

^ ff spatulata 34 . 

/r awewé . — S . Alstonia spectabüis 35 . 

Lampesenang (Larapesing) . — Cel . Myrtacea sp 566 . 

Lambuttang. — 8 . Premna foetida 657 . 

Lanang. — M. J. Calosanthes indica 132. 

Lanan poetih. — Bor 1070. 

ir tembaga. — Bor 1071. 

Landjie 1072. 

Langka. — Sum 1073. 

Langkap . — S.M. Arenga obtusifolia 67 . 

Langoep. — Sum . Lepidadenia rubra 4<77 . 

Langoting. — Cel 136:^. 

Langsa oetan. — Aglaia minahassae. 18 . 

I — J . Lansium domesticura 453 . 

Langsep. j _ ^^ 'Xylocarpus sp 887. 

Langsir . — S . Irina glabra 1360 . 

Lansa hoetang. — M . J . Xylocarpus sp. ? 886 . 

Lansano . — M . Pterocarpus indicus 663 . 

Lansjee. — Sum . Lansium domesticum 453 . 

Laoe. — Amb. Jpracontomelon mangiferum 254. 

Laroe. — Tim. Caesalpinia ferruginea 128 . 

Lasono . — Bor. Pterocarpus indicus .^ • . . . 663 . 

Lassie. — M . Nauclea fagifolia 572 . 

// Lassie. — Ter. Semecarpus Forstenii 739 . 

ff ajer . — M . Nauclea sp 583 . 

» koening. — Mol 1074. 

Lasso. — M. Parthenoxylon pseudo-sassafras 620. 

Lanang. — M. J. Calosanthes indica 132. 

Lawang. — Laurinea sp 467 . 

Legen .' 1075. 

Lelemah. — M. Callicarpa lanata 134. 

Lemak, zie Kajoe Lemak. 

Lemah. — Cel. Irina sp 1362. 

Lemangen 1076 . 

Lemboe. — Gordonia sp 363 . 

16 



. 1W8 
. 1W9 
. 1081 
. 1077. 
. lOSO 



v: Nupheliuin Longuun 

^ Lr.itk |[Ubra 

1<-**V 



. 1083. 

. 1084 

. 1086. 

. 1086 

. 1087 

. 1088 

. 371 



l„^^ fu»i. UrewU sp 

l,lii.K M. M»b» Ebenus 

t.i»MuK. ■ Uw- ^-f*^ purpuce» v. BsTa 

l.iiiMU* *•""'■ <^lï«"'"i» chloroaperma . : 5&4. 

l!,m.H« M . Miiigitera foetid» *90 

V,twk>h, H. TclTMthara citnt& '. ... 818. 

t,ii.»i O'*'""'' "' l''™«»Bn) Bsdftüg. — M. Cit™ noWlii.. 

< iiinnii' -■ M- CitruB Aunmtiam SOÏ 

, ^,^'^. ■ Hum, - limett» 810. 

■ jMinniet. ■ 'P ; 

, wxmJri. ' sp 118 

l,l.fl|H., ■ H"m • >**»**■ 

|,ltiK»n . M ■ Pt*""»'?"» 'P 

liliiIC'it hitjft». - M. Ptermarpus saxatilis (169. 

. Utor. - M. « " w 667 

„ ufthb» pibb« . — M . PterocarpuH mollis 661 . 

. kwtflori. - M. ' aaxfitilis var 666 

. Hum . Carjophyllua sp 168 . 

1091. 



i.iuicf'my 



l:;;r:::'i^-^---'''-------'--- «om. 

lilIjK. Nophelium Li-tchi .- 562 

|<4i»< ^) Uroitigms luoescens 851. 



1^,1,1 l/ilil » 



ttiK (Ki^joo;. 



- M. Flacourtia sapida 3S9. 

- M . ünoaria eurhyncba. , . 843. 
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N«. 

5t. — J 1094. 

Lioengloeng (Ki loengioeng) . — Aromadendron elegiins 68 . 

Ifoepan. zie Kajoe loepan. 

Xx>etoeii. — Bal . Jambosa ^domestica 434. 

Lioewiiig . — J . Ficos scabenima 316. 

LioIail. — Amb. Caesalpinia Sappan 130. 

Xiolaro. — Ter. Bruguiera Rumphii 118. 

Ijoioan : 1095. 

■ 

Xioin, — J . Fithecolobium umbellatum 639. 

Liongowodjo 1096 . 

Xiose. — - Tim 1098. 

XiQto latang. — Cel 1097. 

Maas. — Tarrietia sp 796 . 

Madang. — Bor. Tetranthera sp 833. 

w ajer . — Sum 1099 . 

if balam. — Sum 1100. 

v boeapala . — Som . Myristiea calocarpa 551 . 

V boeloekatja. — Sum 1101. 

» boenga ame — Sum 1102 . 

boengkar. — Sum. Schima crenata 734. 

y danoem. — Bor ,* 1103. 

» hitam daren. — Sum 1104» 

# ilam. — Sum 1105. 

ir kapoendoeng. — Sum 1106 . 

o koeliet manies . — Sum 1107 . 

# koeniet. — Sum 1108 . 

K koening. — Sum 1109 . 

f landie. — Sum 1110. 

¥ laugoendie. ~ Sum. . * 1111 . 

n mantarie langso. — Sum 111^. 

# pangkat . — Sum 1113 . 

parie. — Mezoneuron grande 520 . 

pipie. — Sum 1114. 

n pirawe. — Sum 1115. 

n poesoko. — Sum , 1116. 

// rapoedahan . — Sum 1117 . 

// sada . — Sum 1118 . 

// sangit . — Sum 1119 . 

tf santoe. — Sum 1120. 

» siaboe . — Sum 1 121 . 

» siekoedjoer. — Sum . . . : 1122 . 

./y siepatong. — Sum 1123 . 

16* 
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Mftdftog soesoen. — Snin 1124 

tolang. — Sum 1186 

■I taloen . ~ M . Tnlaunu rnbra 793 

» Woer. — Sum : 1126 

• timdoe. —Sum 1127 

a tinganan. — Sum 1128 

' tjampaka, — >[■ Hïchelia Chunptca 581 

" tjampago . >• Sum . Talauna mbn 793 

• tjapo 1129 

(Zie verder op Uedang.) 

MadangBot. — Cel. Pachjatemon sp 601 

Hadelai^. — Sum IISO 

j Aegle mannelos . . 16 

Uadja. — J, f AroniadendroD elegaos 68 

' ïenonU Elephantwn ., . 309 

Madjalelo kajoe. — Snm 1131 

Mabmal (lilagmal) . — S . Ëmiiandra rubescens , 383 

Maboei. — Bor 1J32- 

Makantar. — Cel. Rhüophora-Bp.' 706. 

Makaoh. — Tim 1133. 

Makembes, — Ton. Jambosa aquea 133. 

Mftkila . ~ Leyt . ElacocarpuB sp 376 , 

Makoeroeng. — Cel. Bruguiera sp 119. 

Malftkka. — M. Garcinia cornea -335, 

IfiJawasil, — Mol 1134. 

Malaaono. — Bor. Pterocarpus iadicus 663, 

Malimikong. — Sum 1135 . 

Mame. — Tim 1136. 

Mamparie , — Ban 1137 . 

Marapauw. — Ban. Bucbanania sp 126. 

Mamping. — Cel. Mjrtacea ap 567. 

Maudolika. — S. Artocarpus rigida 81. 

Mandang gadja . — Sum 1138 . 

« tapakoed». ~ Sum 1139. 

Mondaraban. — Sum. Mjristica Mandaroban ,. 554. 

Manditawan. — Sum. Hopea sp tófi. 

Mang, — Ban. Pachystemon bancanua 600. 

Manga daging. — M. Mangifera indica var 495. 

« gondo. - J. '/ - ' 494. 

" kapook, — M. ■> « • : . . . . 499. 

" keweneb. - 8. M. " foêtidii ' 490. 

« ketjib. — M. « indica var 500. 
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No. 

Manga kapiar . - M. Mangifera indioa var 501 . 

H madoe. — M. u » n 493. 

» ^ monjet. — M. Anaoardiom occidentale 43. 

# oetan . -— M . Mangifera macrocarpa ^ 504 . 

tt pakil. — M . // indica 498 . 

H sangier. — M. S. u laarina , 602. 

a taai koeda. — S.M. Mangifera laurina v. globularia 503. 

B tjoepoe. — S . // * indica var 497 . 

Mangie djapang. — Sum • 1140. 

Mangie Mangie . — M . Broguiera Rumphii 118 . 

Mangies of Mangie. ;^ M. Garcinia sp 340. 

n n Mangostan . — M . u Mangostana 337 . 

, oetan. -S.M.j " "^yP^^"»- =*^«- 

' // javanica 336 . 

Mangiet. — M . Rhizophora conjugata 705 . 

Mangir . — J . Pithecolobium Junghuhnianum 638 . 

Mangliet . — , S . Michelia velutina 524. 

Mango of Mangoe. — M. S. Garcinia Mangostana 337. 

n oetan. -~ M. S. // javanica 338. 

'» lowong. — M. S* // * 336 . 

Mankoedoe. — M . Morinda citrifolia 541 . 

Manoa. — M . Anona reticulata , 45 . 

Manoe . — Sum . Parinarimn inultifllorum 611 . 

Mantawie. — Sum 1141 . 

Mantroe. — Sum - 1142. 

Mapo opo . — Cel. Sterculia sp 766. 

Marabikang. — Sum 1143. 

Marabouw. — M. \ ^ 

Marbouw of Marboo. -- ( Intsia amboinensis 424. 

Merbou^. — Ri. ] 

- (Zie ook op Merbouw.) 

Marang inang. — S. Epicharis densiflora 287. 

Marantie. — Sum 1144. 

// betoel. — Ban. Hopea Maranti 401 , 

Marantih, zie Kajoe marantih. 

Marantie katoeko . — Sum 1145 . 

// limo manies. — Hopea sp 407 . 

» saga . — Hopea sp 408 . 

// sarang poenie. — Hopea sp \ . . . 409*. 

(Meranieh) batoe. —- Ban '1207. 

paja. ~ Ban .* 1208. 

n (Merantie). - Sum r 1209. 
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Mamntie (Merantie) . — Dipteroeupw sp 413 . 

' ( u ) boengs. — Hope* sp- 402. 

" ( ' ) sepaug. ~ « Hannti 401 . 

Marapin. -- Ban 1146. 

Uaremeh.. — S- Glocliidium arborescen* 34^. 

UarieboengaD . — Sum . Milletis atropurpurt* 530 . 

Uarow '. 1148, 

Maraigoe. — Cel...,- 1147. 

Mareibong. — Bor. LauriuM sp 468. 

Mas. - Cel. AntideBioB ap , 63. 

Matdmpoer. — Ban 1149. 

Masirok. — Ban .' '. 1160. 

Maspitje. — Ton. Nauclea parviflon 579. 

Mata koeroQg. —Ban 1300. 

Mfttelia. — Tim 1151. 

Mau, — Sum 11B2. 

Medang. — Snm 1153. 

batoe. —Ban 1164. 

, • begelang. •- Tetrantbera ap 886. 

1' belembang. — " • 1136. 

' boengkal. — Ban. Gyanodaptme ouneaU 239. 

• bogelem. — Tetrauthera sp 887. 

• empelem. — • » 838-. 

. kapal. —Sum 1156. 

f ' keladie. — Micbelia sp '. 586. 

" kemian, -.- Ban 1167. 

« kapalla loetoug . — Ban llfig ■ 

» kokleb. — Ban 1169. 

1 konen 1160. 

» lagan. — Ban '. 1161. 

lalap. — Ban , 1162. 

laUuw. —Ban ll(ö.> 

H langoep. — Ban 1161. 

• leaak. —Ban 1165. 

leaso ; 1166. 

» malie. — Ban 1167. 

I mengharong. — Ban 1168. 

• " oeber. — Ban.- 1169. 

• padie. — Litsaea latifolia ^. . . 484 

f perawas. — Ban: : 1170. 

• pisang. —Ban ; Il71. 

• poesaaar. — Ban. Aperula sp. 63. 
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No- 

M^dang poetie. — Ban 1172. 

» proepoek. — Ban 117S. 

V rangas. — Ban 1174. 

f rawang. — Snm. Haasia subcaesla. 380. 

if sakang. — Ban 1175. 

f sangka. — Ban 1176. 

sekem of sekam. — Ban. Tetranthera bancanaP 816. 

» seloeang. » Sum. Lepidadenia Seloang." 476. 

if seray. — Ri 1178. 

9 seroe. — Sum. Phoebe holo8erioea 627. 

^f sesar . — Ban » 1177 . 

fr soengaw. — Ban 1179. 

ff Boewoe. — Ban, 1180. 

^ tanah. — Ban ». 1181 . 

^ ta^doek. — Ban 1182. 

/ tang. —Ban y 1183, 

f taroom. — Tetranthera sp 82&. 

^ telor. — Ban ^ .\ . . 1184. 

o tjaboe. — Ban 1185. 

if tjengal . — Sum « 1186 . 

» toendai . — Ban 118T . 

» tompah . — Ban » "*.... 1188 . 

Medjang koening. — Ban 1189. 

Medjing of kimedjing 1190. 

Mej ong '1191. 

M^rak . — Bor. Rottlrara sp 713 . 

Meiakah. — S. M. EmbHca offiroiwais ; . . . 281. 

Melangier. — Ban. Hopea of Dipterocarpea sp 410. 

M^iko. — Calopkyllum of Clusiacea sp 155 . 

Mönanjie. — Ban 1192 . 

Membalong. — Ban . Pysoxylon sp 264 . 

Membaloe. — u acutangulutn ^ 260. 

•Memboeroek . — Ban . Glochidium sp 351 . 

Memeak. — Tim 1193. 

Mempinang. — Ban. Anonaoea sp » 49. 

Mempisang. — Ban. tf « 47 . 

Mempoeloet . — Ban . EuFyccMna longifolia ^ . • 298. 

Menajpang. — Ban. Wickstroemia tenuimmifl.. .' 876. 

M«ndara. — Ban. Myristica bannana. • 55ê. 

Mendaroe. — Ban. Anonaeea sp 'S®- 

Mendoerin. — Ban 1194. 

Meng kidjaug. — Ban 1195 . 
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Ho. 

Menganiwwj . — Hope» Mengwawsn 396 . 

Mengrawan. — Hopea m;rtibUfk t 399. 

bfttoe. — Ban 1196. 

boenga. — Ban 1197- 

djangoet. - Sum 1198. 

. telor. — Sum 1199. 

' tjingkang. - Hopen Mengarawan 396'. 

lieng'kikir . — Ban . Myrics sp 647 ■ 

Meningo . — M . Onetnin Gnenon 3S7 . 

Menkelekfth. — Ban 1200. 

Menoer. — Ban 1201. 

Uensaraja. — Dipterocsrpe* sp 41*. 

Mentamben, — Ban * 1802. 

MenUaat. — Ban 1803. 

Mentedoeng. — Ban 1204. 

Menteiig of Uentiug. — 8. M. Fierardia racemosa 633. 

Mentingar. — Bsn 1205. 

Mentoewie- — -Ban 1306. 

Mentms. — Jambos» tetraplera 438. 

n — J, Wrightia javanica 877. 

Merab o( Mera. — Bor. Gmelina asiatica 355. 

Menkk, — Podocarpus bracteata 646. 

Mecamboeng. ~ Bor. Yemonia sp 864. 

Meranteh , zie Marantie, 

Merbouw. — S. Intsia amboinensis 424. 

" bontja of Anglaj. .— Mand. Intsia pal (anbanica 427. 

» of Anglay. — Bor. Dalbergia ap. ? 1810. 

Sintang of Anglaj. — Bor 1213. 

, " tagan. —Bor 1811. 

" tandoek. — Bor 121IÏ. 

Meripan. — Ban 1814, 



Meaeloemar. — i 



■Tackia ornata . . 



\ Rubiacea ap 7J6 . 

Mesloeai. —Ban: ISIS. 

Uesoe andang. — Ban , 1816. 

Mesairah, — Ban. Ehretia sp '. 270'. 

Miedieng. — Ban. Calophjlium sp 156. 

Miendie, — S. Hartighsea eicelsa 388. 

Mindjantong. — Ban. Amoora Aphanamiiia 42. 

Minggeries. — Ban. Papilionacea sp 605. 

Mingrawan djangoet Sum 1817. 

/. teior. — Sum 1218. 
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No. 

Minjan. — Sum. Styrax Benkoïn 773 . 

Minjijiem. — Ban. Galoph^llum sp 157 . 

Mintangoer, sie Bintangoer. 

Mlekaras. — Sum. Hopea (Dipterocarpea) sp 417 . 

Mündjoe. — J 1219. 

Mlokko. — Emblica officinalis 281 . 

Mlowo 1220. 

Modang 1221 . ' 

Moehoeng. — S . Grumilea divergens 373 . 

Moehoer (Boenhoer) 1222. 

Moeloe. — Sum. Evodia sp 303 . 

Moendoe. — S . Stalagmites dnlcis 762 . 

Moengoe. — J . Lagerstroemia Keginae 451 . 

Moentjang. — S . Aleurites triloba 25 . 

Moesarai. — Sum 1223 . 

Moetoe 1224. 

Moewaak 1225 . 

Monbongan. — Syzygium quadrialatum \ 788 . 

Monro. — Cel 1226. 

Morsego . — Helicia serrata 385 . 

Moto doeto . — M . Semecarpus Forstenii 739 . 

Moumbie. — Ton. Artocarpus sp 86 . 

MoydT : 1227. 

Mranak . — J . Castanea sessilifolia 178 . 

Mugmal (Moegmal) bumim . — S . Lepidadenia nibra 477 . 

Mumping. — Cel. Myrtacea sp 567 . 

Naai mame. — Tim 1228. 

Nagasarie. — S. Mesua ferrea 519 . 

Nagie. — Podocarpus Nageia 650 . 

Nakan Nakan. — Sum. Artocarpus Polyphema = ^ 80. 

Nanarie. — Band. Canarium commune 159. 

Nangie. — Sum. Nauclea araloïdes 573 . 

Nangka. — M. S . Artocarpus integrifolia. . . r 77 . 

n boeboer. — M. S. Anona muricata 44. 

n buhriet. — - M. S. Artocarpus integrifolia 77 . 

// salak 1229. 

M wolanda. — M. S . Anona muricata 44. 

Nangsie. — S . Artocarpus sp 92 . 

Nanie. — Amb. Nania vera 571 . 

// meira. — Amb. Nania vera 571 . 

// poetie. — Amb. n n latifolia , . . . 571 . 

Nantie. — Cel . Sapotacea sp * ^23 . 

Nantoe. -- Cel. m n 723. 

'17 
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»o. 

Uengarawsn. — Hopea Uengarewtui S96. 

Mengramui. — Hopea mjrtifoli» " 399 . 

batoe. — Ban 1196. 

boenga. — Ban . . . . .' 1197. 

" djangoet. — Sum , 1198. 

■ . telor. - Sum 1199. 

B tjingkang. - Hopen Mengaravan 396'. 

Uengkikir. — Ban, Myrica gp 647. 

Meningo , — M . Gnetnin Gnemon 357 - 

Menkelekah. — Ban 1800. 

Menoer. — Ban 1201 . 

Mensaraja. — Dipterocarpea sp , 414, 

Mtmtamben. — Ban 1202. 

Mentasak. —Ban 1203. 

Mentedoeng, —Ban 1804. 

Menteng of Mentiug. — S. M. Pierardia racemou 633. 

Mentingar. —Ban 1205. 

MentoeWie. —.Ban 1206. 

Mentnis. — Jambosa tetrapteca 438. 

!• — J. Wrightia javanic» 877. 

Merah ot Mera. — Bor. Gmelina asiatiea 355. 

Merak. — Fodocarpus bracteata 646. 

Meramboeng. — Bor. Vemonia sp 864. 

Meranteb , zie llarantie. 

Merbouw. — S. Intsia amboinenaia 4S1. 

" bon^a of Anglay. —Mand, Intsia palembanica 427. 

" of Anglay. — Bor. Dalbe^ ap. F 1210. 

Sintang ot Anglaj. — Bor 1213. 

tagan. -Bor 1211. 

tandoek. — Bor 1218. 

Heripan. — Ban 1214. 

... 1 Jackia onmta 431 . 

Meseloemar. — [ „ ,. _,„ 

) Rubiacea sp 7JB. 

Mealoeai. — BanT 1215. 

Meaoe andang. —Ban....' , 1216- 

Messirah. — Ban. Ebretia ap .'. 270'. 

Miedieng. — Ban. CalophjUum sp 156. . 

Miendie. — S. Hartigbaea excelaa 38E 

Mindjanlong. — Ban. Amoora AphanamiiJB 41 

Minggeries. — Ban. Papilionaoea sp 606 

Mingravan djangoet.-— Som 1217 

" telor. —Sum 1218 



[-5 JL-T.,arvm :l-^.:..^ 
*- — M 5 XlfJia, s,\rc3Ci. 



m. — M * iirjia n-Ci-a 



Parahral 1855. 

Parak. -^ Xjlocarpua sp.F 885. 

Fareb . — 8 . Endiondn rubescens 

Faaak. — Bon, Papilionaoea sp 

Pasoler. —Tim 1856. 

pMsoDg. — S. Ooercus ïndute 704. 

a batoeng. — S. Quercus ap 

" mieajak. — 8. * pruinoM 

■ • Fassang, — 8iun, *- sp 

Patei . — Parkia sp 

1 tatjang. — Sum, Pahudia javaiiica 

Patoe, — J, Calopbjllum Inophyllum 1*0. 

Pau. — 8mB. MaDgifera sp. . !'. 

Peladjauw. — Ban. Stjloooryna Bp 772. 

Felas. — Can. Fious geminifolia. 

Pelawan. \ .' 

" toedak. | — Ban. Tiistania obovatA 

" toenjsuw .1 

Pelempeh .^ 1267. 

Pelleth (Ksjoe), — Kteinhovia hospita 448. 

' Pensga. ~ M. Sum. Calophjlliim IpophjUuro 140. 

Penalar koening. — Som 1258. 

Pengoeng 1359. 

Fetaljeag. — Strombosia sp 771. 

Petar Fetar. — M. ^aeaalpinia sp 

„ . „ ., ) PacVia africana 

Fete. — S. M. ! 



Pelier. — Parkia intermedia 

Peurries. ^ S. Leiocarpus fruticosus 474. 

Fitjitan (Fiedjitan) . — M , Laiisimn domesticam 

Pietjoeng (Pietjong) . — 8 . Paagium ednle 

) Acacia leucophlaea 

''S. Pithecolobium umbellatum 



Finang barik. — Ban Ternstroemia aneut» 

" Finang 'goendie. ~ Sum. Adioandr^istylosa.. 

Fingkoe. — 8. Ëpicbaris caniiflora 

Piaek.- — Milnea dulcis 539. 

PisaJtan. — S. Lanaium domeaticuin var 

Pitata. — Sum. Sonneratia sp '. 

Pitay . — 8 . Sjsjginm racemoaum 

Pitjoeug, — S. Paogium edule 
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No. 

Flalar . — Dipterocarpus trinervis 251 . 

Plam djawa (P. djiëwa). — M. Sum. Mangifera indica 492. 

Plangas. — Sam. Tetractinostigma microcalyx 813 . 

Plaao. — M ...i 

AU»vr. ^g^ 

Plosso of Ploso. — J. Butea firondosa ) 

Plumpang hitam. — Ban. Adinandra stylosa 11 . 

9 poetie. — Ban. Gordonia sp 363. 

Poak. — Ban. Elaeocarpus sp 277. 

Podutan. — Cei. Sapotacea sp 728 . 

Poeak. — Bor. Quercos sp 700. 

.Poeding rimbo . — Sum , 1262 . 

Poekoen. — Heritiera littoralis 389 . 

Poelanten batoe. — Bor. Alstonia sp •. 40 . 

if boeboor . — Bor. n scholaris 33 . 

Poelassan. — S . J . Nepheliom mutabile 593. 

Poelawie. — Alstonia sp 37 . 

Poelei kampong. — ^*M. Sum. Alstonia scholaris 33. 

# pipi. — M. Sum. // calophylla 30. 

Poelei. — M. J. Alstonia sp « 36. 

Poelee. — M. // spectabilis 35 . 

Poeleh (Eajoe) . — M . Crataeva magna 223 . 

Poelis. — Ban. Cupania sp 228 . 

Poelie. — M. J. Alstonia scholaris ^ 33. 

// batoe. — Polyphragmon sericeum 655 . 

Poeloe 1263. 

// M. — Vitex moluccana 869 . 

Poenaga. — Cel. Calophyllum spectabile .* 143. 

Poenay . — Sum. Erythroxylon retusom * 293 . 

Poengei, zie Tonger. - 

Poengoer didik . — Ban 1264. 

Poerin. — Ban. Artocarpus dimorphophylla 73. 

\ Gk)rdonia excelsa 359. 

Poespa. ~ 8. J. > // integerrima. 360. 

) Sohima Wallichii 735. 

Poetat . — M . S . J . Barringtonia racem'bsa . , 97 . 

.^ • V ! Melaleuca Leucadendron 511 . 

// (Kajoe). ) « 






\ V 1 , 1 ! Melaleuca Cajeputi 510 . 

( // ) betoel. ) 

Poetjoeng. — J.M. Pangium edule 603 . 

Poetoem . — Ternstroemia sp 810 . 

Pohon oepas. — 8. Antiaris toxicaria 53. 



AlABMIIH BteiSTBB. 

No. 

t&joe). — Heritieia littonlis. * 389. 

Cel 1266 . 

- Snm. Mtukgifer» ^ 507. 

1867. 

— S. Nephelium muUbile '..... 593. 

— Cel 1268. 

Tim 1269. 

— Carjoplijlliu MomaticM 167. 

— Cel 1270. 

1. — J. HeoeloTÜ paniculftte. *388. 

.. — J. FJlipstif^ma ftcidum 636. 



ie. — Men. Rhisophora ip 707. 

- B»n 1B71. 

- Uod. MiUingtooift hortenaie 631. 

Cel ,, 1272. 

- TeniBtroemiA ap 810. 

— Ban 1873, 

Pnppftt. —}. Sonneratia Bp 765- 

■ , , Cordia subcordata 220. 

a (Promosodo). — 3. ) 

_ „ I Parkia afrioana 615. 

8. " Bpeciouk '. 617. 

-Snm 1274. 

■. — Sum _. . 1276. 

' Amb. HemandiA soaont 390. 

J . DiaODntomelon maogïftflum : , 864. 

Ban 1276. 

inn. — Sum. Bouea diversifoUa 109. 

— Bor. Bouea Qandaria 110. 

'alembang. — Bor 1277. 

- M. Sum. Pierardia ncemoga ■*63. 



atjeh. I — 8. M.J. Nepheliam lappaceum. 590' 

kampong. j 

oetan ~ S. U. S. Xerospermum Noronhaoum SSl. 

riembo. — Sum. Nephelium sp 594. 

tging: — S. Leiooarpus arboreus , . 473. 

ling. — S. Paratropia Itmgifolia 607- 

(vn, 2)- 
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No. 

^Rftiidoe. — J. Eriodendron anfractaosom 289. 

/f alias. — S.J.M. Crataeya magnl 223. 

Saogaa balang. — Sum. Buchanania seaiilifoUa 122. 

f boeroeng. — Sum. Semecarpus sp 74A, 

u teras. — M. S. Gluta Benghas 352. 

IRanggang bakoh . — Sum. Dillenia eximia 241 . 

^Ranigo . — Sum . Semecarpus sp 741 . 

• piaang. — Sum . Semecarpus sp 742 . 

Raajong. — Ban. Nephelium eriopetalum 589. 

Ranoe. — Sum. Adinandra glabra 12. 

Raatnn toea. — Sum 1279. 

Balio. — J. Dracontomelou mangiferum *. 254. 

Ri4>po Rappo djawa. — CeL Sysygium Jambolana 785. 

Rasah hitam . — S . Quercus sp 701 . 

Basak. — Sum. h n 691. 

Basamala of Bassamala. — S. Liquidambar Altingia. 481. 

Bass. — S. Vitex pubescens , . . .^ 870. 

Rasaa. — Sum. Quercus sp 697. 

Bwak. — Bor 1280. 

Ratoe, zie Kajoe ratoe. 

Rawalie. — Bor. Cinoamomum Farthe»o;^ylon 202. 

Rawt. — Sum 1281. 

Rawoe. — J. Dracontomelon mangiferum 2i54. 

Reboeng. — Sum . Melipsma nitida 516 . 

^/edjoso . — J . Monoceras lanceolatum 538 . 

ReB»ang. — S. Mangifera foetida 490. 

Remanka. — Ban 1282. 

Reoi^bangoen. — Ban. Bvodia sp.. 306. 

Remmang. — S . Cratoxylon Homsdiuchi 224. 

Remoe bok. — Ban -. . 1288. 

R«noempol. — Ban 1284. 

R($mplas. — M. Ficus politoria ^ 315. 

Rempoedoeng. — Lamp. Monoceras leueobolaryum 589. 

Rendean. — Cel. Gleditschia ap 346. 

ReQgas. — M. S. Gluta Benghas. . . . * 352. 

u boeroeng. — n velutina • 358 . 

R^cej. — Ton. Canarium commune 159. 

Re9ak padang. — Ban J.285. 

f sianten. — ^ Ban 1286. 

Remaak. — Quercus sp 696. 

Rei^ (Kajoe-) . — Sum. Brachypteimn mieropbyBum 111 . 

Ridan. — Ban. AUophyllus i^ 29. 
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Rienj^aiDg. — Ban. Anonacea sp 

EingM. — M. 8. Gluta BonghM 352. 

" poetie. — Sum. Semenrpos sp 

Ringkit. — MonocerM leucobotrpni ■/. . . 

Rinlureii. — Ton. Calophjllum Inapbjllnm 140. 

Rinong. — S. Trewüt nudiflora 8S8, 

Rimboe boerofeng. — Ban. 1287. 

Ririk, — Bor 1S88 

Ris nasaa (Ria-riesan). — Qrewia laevigata 368 

Rito. — Cel. Alstonia scholsriB 33 

Roeboeng. — Bor 1889 

Roekem (Roekurn). — M. 8. Placourtift Rukum 328 

Roekum sepat. — 8. Flaconrtia Jangomw 397. 

Roenantan. — Sum 1S90, 

' Röja. — Ton, CaBuuins equisetifolia 182, 

Rondol 1891 

' lUiro. ' Tid. Caesalpinia Sappan 130, 

Roto Roto. — Cel 1892. 

Roejang. — Sum 1293. 

Rungas. — M. S. Glnte Benghaa , . .' 358. 

Runghas manoek. — M. Buchanania arborcscerui 130. 

Sadang, -8adeng of Snding'. — J. Livifitona rotimdifolia 186. 

Si^. ^ Ban . ; 189*. 

Saga-k^oe. — M. Adenantbei» pavonina 7 

. Sagehroe (Oeba-) . — Garcinia sp 33S 

Sakee 1895 

Sala Sala. — Mak. Bruguieta Rumphü 118 

SaUh. — Sum. Fhoebe Lamponga 

Salak. — Ban. Eurja eupriata 396, 

■fialakar. — Amb. GinnaDiomum Culilawan 197. 

SaLomoelie. — M. Sjïjgium caryophjilifolium 783 

Salanoe. — Tim ; , 1S%, 

Salem badak. — S. Sjzjgium nodoaum -. . . 

. oelie. — S. . carjophjUifoliiim 788, 

Sallam, — 8. J. Bugenia lucidula 294. 

S^oema. — Sum. Jackia omata 

Salowakkomerat — M. Pitheco'obium Clypearia '. 

Samadjalo. — Mand. Dalbergia Zollingeriana. 

Samak. — Ban. Syzygium variifolium 

Samar. — M. Blackwellia foetida ■_ 

» meira. — M. BUckwellia foetida 



- M. 
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No. 

Sambi. — Bim . Schleichera trijuga 736 . 

Sambohdja . — S . J . Plmneria acutifolia 64i. 

Sampang. — S . . . ^ 1297. 

Samporah . — S . Columbia javanica 216 . 

Sangier . — Mangifera laorina var 502 . 

_, ^ ^ i Paratropia rigida 608 . 

Sango Doeana. — S. } , * i- «/^« 

^ > if longifoha 607. 

fianienten . — S . Castanopsis argentea 179 . 

Santigi . — S . Myrica javamca 546 . 

Santoe bodie. — Sum. Sandoricum sp 719. 

• Sapal 1298. 

Sapat of Sepat . — Jambosa t^ipuicaspis 487 . 

. i Qordonia excelsa : 359 . 

bapie. — b. I g^j^.^ WaUichii. 735. 

Sapiric. — Cel . A.leurites triloba 25 . 

Sappan . — M . Caesalpinia Sappan ; . . . . 130 . 

Saragan (Saraugan). -- S. J.i 

CS X -r f Castanopsis argentea 179. 

Sarang boerong. — J . S 

Saratoes . — Cel . Elaeocarpus micranthus 274 . 

I Sariboe. — Bor . Dammara sp 335 . 

Sasa. — S . Tetractinostigma microcalyx 813 . 

Sasak. — Ban. Dipterocarpea sp ^ '. 411 . 

|; Sasoendoer ilir. — Bor. 'Sindora sp .'. 752. 

f: tf goenoeng. ^— Bor. Sindora sp 753. 

, , ) Leiocarpus arboreus 473 . 

bassa bener. — b.[ - .. 

y tf fruticosus 474 . 

Sassa lumboet . — S . // // 474. 

Sauw oi S&W& i 

' — M . Mimusops Kaïiki 536 . 

Sawo 1/ Sawoe. ^ 

Sauw manilla. — Achras Sapota 6 . 

Sawah, zie Kajoe sawah. * 

Sawi . — Ter . Pangium edule 603 . 

Segaweh. — J. Adenanthera pavonina 7. 

Segel . — S . XerQspermum Noronbanum 881 . 

Sekar of Sekar poetié. — J. M. Millingtonia horteneis *^ 531. 

Selah . — Sum . Phoebe Lamponga t , . 628 . 

Selampiet. -- Ban 1299. 

Selawakoe. — Albizxia moluccana 21 . 

Semaram. — Ri 1301 . 

f; Semboeng. — J . Vernonia javanica 863 . 

Sempoe. — J. i . 

Qn«.rw^o. TW Q I>illenia aurea 240. 

oempoer. — M. o. ; 

// ratoe. — Sum . Dillenia sp , 242 . 

18 



■•:■ 



tr». 

odoro. — J, OnaphaliDin jaTanicuin 356. 

agkel . — S , Premiut luciduta -■ 658 . 

igocDK ...... ^ . - - - .............. 130S . 

igon. - - J . Albiszia stipuUt» 23. 

loA 1303. 

itaroDg. — Sqdi. Sponift velutin» 760. 

itoel.. — S. Sandorioum iadicuin 717- 

palat. zie K^jpe septUt. 

r«J8 , — Ri 1304. 

fantie limo maniea. — Sum. Dipterocwpe» sp 412, 

rapat. — Bor : 1306. 

ratus (SarsUies) . — ^ Cel Maeocarpas micrvithDa 374- 

roe, ~ Ban. Gordonia sp 'AM. 

roek. — Ban 1306. 

bfang. - S, Caesalpinia Sappaa 130. 

nankoeng. — M. ODcoapertna ülamentosa 599. 

baree-baree. — Sum. Briedelia sp 114. 

t)arüewie. — Sum, Discostigma Cabrile S53. 

djankang. —Sum 1307. 

tie (öickie). ~ U. Tetranthera ap 831.' 

! limpo. — Sum .• 1308. 

ipacam, — Sum 1310. 

2 tangelimai kassaf . — Sum 131L. 

joen, — M. Echinocarpus Sigun 268. 

ïsdoengdoeng. — Liquidambar tricuspis 483. 

Icap burrura. — S. Ehretia javanica. 2S9. 

tat. — Baud. Albiïzia ruoluccann 91. 

ü. — Tetranthera ap ^831. 

loek. — Ban. Gironniera nervosa 345.. 

Quoeng. ' M. Sum. Pangiuin edule 603. 

ttdOer. — Sum. Sindora sumatraiui 751. 

uentin, — S. Castanopsis argentai 179. 

agkil. — J. Prtjmna lucidula 658. 

stok . — 8 . J . Cinnamomum SinMk 203 , 

[lanoe oedang. — Siun. Quercua ap 698. 

« poetie. — Sum. « » 699. 

parkas. — Sum _. 1313. 

jat , , 1313. 

poer. — Mand. Dilleoia speoiosa 239. 

jemar. — Jaokia omata. '. 431. 

ö. — Tim. Ünetum Ünemon T 357. 

egié manai . — Cel 1^4 . 

Bboel Soehoel.-— Sum 1315. 
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No. 

Soekoen. —J.M. Artocarpus incisa /9 laevis 76 . 

Soelatrie. — M . Calophyllum Teysmanni 144 . 

Soeloe, zie Kajoe soeloe. 

Soembar. — Bor 1316. 

Soempang. — Bor 1317. 

Soembiug of Soemboeng. — S. Gnaphalium javanicum 356. 

Soending . — Ban 1318. 

Soengkay . — Sum ',„«." 1319 . 

Soengkei. — Sum. Peronema canescens 623. 

// halas. - Sum. Vaugueria palembauica 860. 

Soerantie. — Sum. Dipterocarpea sp , 413 . 

Soereu. — M. J. S. Cedrela Toona 186. 

^ , . ^ ^, / Cedrela Toona 186. 

Soerhen-meira. — J. M. , . , ^^„ 

« ' ' modora 187 . 

» poetie. — J.M. » n 187. 

Soerian. — Sum . Cedrela serrulala 188 . 

// bawang. — Sum. Cedrela serrulata 188 . 

Soering. — Amb . Cedrela Toona 186 . 

Soetiek. — Tim 1320. 

Soewalie. — S . J . Engelhardtia spicata 284. 

Soga. — M . Caesalpinia ferruginea 128 . 

Soko. — J. Saraca* sp T 732. 

Solo. -Ban 1321. 

Sompohr . — S . Dillenia aurea 240. 

// ajer. — Sum. Dillenia speciosa :!^39. 

Sbngom andjieng. — S. Barringtonia Vriesei 100. 

Songong» — Barringtonia racemosa 97 . 

Sonket Sonket 1322. 

Sono kembang. — J . Pterocarpus indicus 603. 

* // klieng. — J. o " var 668 . 

So-or . — S . Antisdesma pubescens 60 . 

// poetie . — S.M Antidesma montanum 66 . 

Soreh. — Tim 1323. 

Sosa. — Amlb . Gendarussa vulgaris 344 . 

Sumjring. — Ton. Alstonia spcc 39. 

Surawet poetie. — Vitex Cofassus var 868 . 

// randoe . — // // 867 . 

Tabat . — Ban. Aquilaria malacoensis 65 . 

Taboe . *— Sum . Tetrameles sp 812 . 

Tadoek. — Tim 1324. 

Tady . - Cel . Sapindacea >jp 28 . 

Taë . — M . Vibumum sambucinum 865 . 

Tagegoe . — Sum .' 1325 . 

18* 
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No. 

Tahala. — Sum % 1326. 

Tahi of Taai. - 8. M. Premna foetida 657. 

Tahi . — Amb . Bruguiera Rumphii 118 . 

Taïpo bonka . — Mak . Mangifera indica 492 . 

Talio batoe. — Band . TerDiinalia Catappa 805 . 

Talisey. — Ton // f ..^ 805. 

Taloentoe. — Men 1327. 

// — Cel . Pterocymbiifüi sp 681 . 

Talok. — S . J . Grewia inaequalis 370 . 

Tamaroe. — Sum . Gordonia sp 365 . 

Tambaga . — S . Jambosa tenuicuspis 437 . 

Tambesoe of Tembesoe (Tembessoe). — Fagraea peregrina 306. 

// bawang . — Eagraea peregrina var '. 307 . 

// rena . — * // 306 . 

talang. . — Sum. Fagraea fragrans 308. 

Tamboen tahi . — Sum . Dalbergia Zollingeriana .* 231 , 

Tamhaloen.' — Sum 1328. 

Tampang. — Sum. Artocarpus mollis f. 78 . 

// — J ; " rigida 81 . 

// — Eicus Tampang 318 . 

Tampinies . — Ri. Sloetia Siderox^Ion 754. 

Tampoenie. — Bor. Artocarpus rigida 81 . 

Tampo badak . — Sum . Gardenia resinifera 341 . 

Tandjang. — J v 1329, 

Tandjong. — M . J . Mimusops sp 637 . 

Tanga. — Tim 1330. 

Tangar . — S . Paratropia rigida 608 .^ 

Tangil of Lahoesor . — Mol 1 331 . 

Tangkallak of Tangalak . — S . Lepidadenia Wightiana .*. . . 476 . 

Tangkiel . — M . J . Gnetum Gneraon 357 . 

Tangkolo of TangkoUo* -;- S . Kleinhovia hospita 448 . 

Tangkoeloe . — M . Aegle Marmelos 16 . 

Tanglak. — Mad. Grewia inaequalis 370. 

^ j Dysoxylon acuminatissimum 261 . 

i Harüghsia moUissima 384. 

Tangoelie. — S . J . Cassia ÏFistula 169. 

Tangohli . — Cassia javanicR 171 . 

Tangoeloen of Tingoeloeng. — J.M. Protium javanicum 660. 

Tangoga. — Castanopsis Tungurrut ^ . 181. 

Tapat . .— Bor . Nauolea sp .* 585 . 

T^ie limo manie. -- Sum 1332. 

Tapie? . — Sum . Goniothalamws Tapis 358 . 

Tarantang . — Sum . Buchanania sp '. 125 . 



r 
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No. 

Tarap . — Bor . Artocarpus sp 87 . 

Tftriti. — S . Tarrietia javanica 795 . 

Taroentoem. — Ban. Lumnitzera coccinea 487. 

Taroentoeng . — Ban . Sideroxylon attenuatum 746 . 

Tarpandie . — Sum. Pterocarpus hypostictis , 665 . 

Tawah. (Tuwah). — Calophyllum sp 149. 

Tawan. — Irina sp ;. 1361 ; 

Teak . - Teclona grandis 797 . 

Tedjo. — J. Cinnamomum Sintok. C. Culilawan 197, 203. 

Teedja. — S . Caryodaphne densiflora. .^ 165 . 

Tegaron, zie Garon. 

Tejapoe . — Cel . Sponia' sp 761 . 

Tejas. — Ton. Nania vera 571 . 

Tek. — Tectona grandis 797 . 

Tekam of Tekem. — Bor 1333. 

Tekek . — J . Albizzia latifolia 20 . 

Tekie. — J . Tetranthera citrata 818 . 

Tekroe. — Sum 1334. 

Tembaloe . — J . üysoxylon acutangulum , 260 . 

Tembesoe, zie Tambesoe. 

Teinpinies. — Sloetia Sideroxylon 754. 

Tengah geer. — Ban 1335 . 

Tengoeloen. — J. M. Protium javanicum 660. 

Tengoeroet — S . CaBtanopsis Tungurrut . » 18k 

Tenjauw. — Sum. Callicarpa Wallichiana. 135 . 

Teo Teo. — Cel. Cordia sp 222. 

Tepohot. — Bor. Memecylon appendiculatum 518. 

Terap of Terep. — S.M. Artocarpus elastica 73. 

■ Terdoe. ~ Bor , 1336. 

Terentong. — r Ban. Buchanania racemiflora 121 . 

Terentong malong. — Ban. Buchanania sp 124. 

I Tetal. — Ton. ~Rlius rufa 709. 

Teterongan. — S. Glycosmis chlorosperma. . .^ 354. 

Thaas. — Ton. Talauma Rumphii 792. 

Tidjah. — Bor. Cinnamomum iners 199. 

Tiemboel . — M. J . Artocarpus incisa 75 . 

Tiemboor . ■— Men . Laurinea sp 470 . 

Timboön . — Cel . Laurinea sp 469 . 

Timoho . — J . Kleinhovia hospita •. 448 . 

Timol 1337. 

Timon . — -M . Aegiceras floridum 15 . 

Tin . — M . Bruguiera parviflora '. . . 117 . 

Ting (Kajoe-) . — Men . Kanilia sp 445 . 



> — J.M. Casuarina equisetifolia 182. 
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V No. 

Tingie . — Ban. Geriops lucida 193. 

Tingoeloeng . — M . J . Protium javanicum 6ö0 . 

Tinrotinro. — Cel 1338. 

Titie . — Vitex moluocana , 869 . 

Tiwoe landoe . — S . Artocarpus glauca 74. 

Tjadak. —Ban 1339. 

Tjajoer . — S . Pterospermupi Blumeanum 671 . 

Tjalangauw. — Ban 1340. 

Tjaliek angin . — S . Plagianthera oppositifolla 642 . 

Tjamara laut 
Tjamora of Tjemoro 

♦ ïjamba. — Cel , -. . 1341. 

Tjambang. — Mak. Erythrina fusca 291 . 

Tjamoedjoe. — Podocarpus amara ? *. 645 . 

Tjampada . — Mol . Artocarpus sp 88 . 

Tjampaka. — M. S . Michelia Champaca 521 . 

• boeloe. -- S.M. Michelia velutina.. 524. 

// hoetan of oetan. — M. Talauma Rumphii 792 . 

Tjampaga edja. — Cel . Magnoliaeea sp 526. 

Tjampedah. — S.M Artocarpus Polyphema 80. 

Tjang. — Bal. Caesalpinia Sappan 130. 

Tjangkoedoe . — S . Morinda citrifolia 541 . 

,t lalakki .' — S . Nauclea grandiflora 574 . 

Tjangkrieng. — J. Erythrina fusca > ; . . . 291 . 

Tjantigie. - S. Myrica javanica 546. 

Tjantjerattan. — S. Anthocephalus indicus 52. 

Tjawéné soré. — J . Turpinia sphaerocarpa 842 . 

Tjawoeng . — S . Garcinia cgmea 335 . 

Tjelitrie. - S. Wrightia javanica f , 877. 

Tjemoro goenoeng. — J. ; Casuarina Jungbuhniana 183. 

Tjemara. S » montana 184. 

Tjeinplong. — Bor. Calophyllum Inophyllam 140. 

ïjendana of Tjendono . — J . Santalu^ album 720 . 

// meira. — J. M. Pterocarpus santalinus 1365. 

Tjengal. — Ban. Dipterocarpea sp '. 415. 

Tjengkeh . - - M . S . Caryophyllus aromaticus 167 . 

Tjepedak ajer. - Ban. Artocarpus varians 83. 

Tjepoko sikar . — J . Michelia sp 527 • 

/ Tjerlang . — S . tterospermum diversifolium 672 . 

Tjeragal monjet. — Xerospennum Noronhanum 881 . 

Tjetjerenehan. — M. S . Glochidium gUucum var 348. 

Tjikadoe, zie Malawasil. 

Tjinoe * , 1342. 
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No. 

Tjipede ajer 134-3 . 

Tjodokang. — Cel 1345. 

Tjoebadak ajer. — S . Artocarpus sp 89 . 

N oetan . — Sum 1344 . 

» rimbo . — Sum . Sideroxylon sp 750. 

Tjoekilan . — J . Schmidelia racemosa 1366 . 

^(.«idjoeng. J _ 8. Talauma CandoUei 791. 

Tjoentjoer . S 

Tjoklat. ~ M. S. Theobroma Cacao 836. 

Toeba. — Lamp . Pierardia dulcis 632. 

Toeik. — Tim 1346. 

Toelian. — Eusideroxylon Zwagerii. ...» 299 . 

Toemih. — Tim 1347. 

Toendjoeng — S : 1348. 

Toengoéroet. — S . Castanopsis Tungumit 181 . 

Toentoen . — Nephelium lappaccum 590 . 

Toepie. — Tim J349. 

Toetoep antjoor (antjoer) . — Bal 1350 . 

Tolak tangol . — S . Paratropia longifolia 607 . 

Tolor. - JDel. Guettarda sp 372. 

<r kartas. — Gel . Alstonia sp 39 . 

Tombawa. — Cel . Dysoxylon sp 265 . 

Tomie Tomie . — Flacourtia sp 333 . 

Tonger of Pongei. — Sum 1351 . 

Totcmdong. — Cel. Alstonia sp 38. 

Trantang. — S . Buchanania sp 123 . 

Troeëp . — S . Artocarpus elastica 73 . 

Troes goenoeng. — S . Hartighsia excelsa 383-. 

Trotoep , 1352. 

m ^ j Artocarpus Blumei 71. 

i » elastica 73. 

Tawah. — Ton. Calophyllum sp 149. 

Ulassie. — M. Nauclea fagifolia 572. 

Waat. — Amb. Bruguiera Rumphii. • 118 . 

• ( Pterospermum suberifolium 674 . 

I' oerang. — J. j ^ ^^ 

Waderan. — J 1353'. 

Wadoe 1354. 

Wahrong 1356 . 

Waï. — Ton . Mangifera sp 508\ 

Wakan. — Cel. Tetranthera amara 814. 

Wakkat. - Amb. Bpoguierd Rumphii. • , 118. 

Walan (Walang) . — M. J. Pterospermum divereifolium 672. 
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No. 

Waleh (Walee). — Ton. Diospyros Ebenum 243. 

Walen badak . — S . Ficus scaberrima 316 . 

Waliklan . — J . Acer laurinum 5 . 

Walikoekoen. — J . Schoutenia ovata 737 . 

Wanatah. — Men. Murraya somatrana 544. 

Wangkal . — J . Albizzia sp 24 . 

Wankol (Wankaol). — Cel. Uvaria sp 858. 

Wangoon ^ 1356 . 

Wani . — Mak . Mangifera Kemanga 505 . 

Warawasey . — Ton . Intsia amboinensis ^ 424 . 

Wareng. — J . Gmelina asiatica 355 . 

\ Urostigma ouneatum 847 . 

Wariengien of Wringien . — S . J . ; // microcarpum 852 . 

] /f benjaminum 845 . 

Warimetten . — Amb . Artabotrys soaveolens 69 . 

Waring. — M. Ton. Avicennia officinalis 96. 

Waroe of W. laoet. — M. Hibiscus tiliaceus , . 391. 

(/ goenoeng . — S.M. // elatus 392 . 

ff gombong . — // u sp 391 . 

// linggies. — // n //..... 394. 

tt lot. — J. Neesia altissima 586. 

Waroededak . — Tetrantbera sp 833 . 

Waroetelik. ■— // // 834. 

Warotan. — Cel . Laurinea sp ^ 471 . 

Wasian . — Cel . Michelia sp 528 . - 

Welahan : T. 1357. 

Welirang, zie Lirang. 

Wenoeang (Wenuang). — Cel. Octomeles sumatrana- 597. 

Weroe. — J . Albizzia procera 22 . 

Weronbon -. 1358 . 

Wesem (Wessie). — Schleichera trijuga 736. 

Wijauw. -— Ton. Aleurites sp. div 25 en 26. 

Wining. — J . Pterocymbium javanicum 680 . 

Winong. — J . Tetrameles nudiflora 811 . 

Wisar. — Cel. Dysoxylon sp 266 . 

Woengoe. — Lagerstroemia Reginae 451 . 

Woenie. — M. J. S . Antidesma Bunius 54. 

// tjaai . — S . // . // var 55 . 

Woenoeng. — PterocymbiunL javanicum 680- 

Woëring. — Men. Cratoxylon sp < 227. 

Woeroe djagel. — Tetrantbera sp ' 830 . 

Woleh. — Cel. Aglaia sp .' 19. 

Woloh. — Cel. Pterospermum sp , 678 . 
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No: 

Advokaatboom (Persea gratissima) .' 624. 

Aloëhout ( Aquilaria Agallocha) 64 . 

Baniaanboom (Urostigma benjaminum) 75 . 

Benzoë-boom (Styrax Benzoïn) 77Ji. 

Broodboom (Artocarpus incisa) , . 76 . 

Cacaoboora (Theobroma Cacao) » . . . , 835 . 

Dadapboom (Erythrina fusca) 291 . 

Djattieboom (Tectona grandis) 797—803. 

Drekhout (Premna foetida) 657 . 

Ebbenhout (Maba Ebenus) 488. 

Eiken 687—704. 

Fluitboom (Casuarina equisetifolia) :. 182 . 

Gifboom (Antiaris toxicaria) 53 . 

Guajava-boom (Psidium Guajava) 662 . 

Gatta-percbaboom (Isonandra Gutta) ^ . . . 428 . 

Eajoepoeti-boom (Melaleuca Cajeputi) 510 . 

Elaneelbooin (Ginnamomum zeylanicum) 204 . 

(Wilde) (C. Kiamis) 200. 

Kapokboom (Eriodendron anfractuosum). .• 289 . 

Kinaboom (Cincliona Calisaya) 195 . 

Klapperboom (Cocos nucifera) 213 . 

Koffijboom (Coffea arabica) 214 . 

Kokospalm (Cocos nucifera) 213 . 

Kruidnagelboom (Caryopbyllus aromaticus) 167 . 

Kurkhout (Alstonia scholaris) 33 . 

Letterhout (Ambonsch) (Brosimum AubletiiP) 1089. 

Mangaboom (Mangifera indica) 492 . 

Mangiesbbom. Mangostan (Garcinia Mangostana) 337. 

Mirofiolwi (Terminalia Catappa) 805 . 

Moerbeiboom .(Indische) (Morus indica) 542 . 

Notenmuskaatboom (Myristica fragrans) 549 . 

Oranjeboom (Citrus Aurantium) . . .•. 207 . 
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No. 

Pompelmoes (Citrus decumana) , 209t 

Rozen-appeltje (Jambosa vulgaris) 439. 

Sagoeweerhout (Garcinia sp . ) 339 . 

Sandelhout (Rood) (Pterocarpus ^antalinus) 1360. 

// (Wit) (Santalum album) 720. 

Sapanhout (Caesalpinia Sappan) 130. 

Slangenhout (Strychnos colubrina en S. ligustrina) 1362. 

Tamarinde-boom (Tamarindus indica) 794 . 

Vleeschhout (Schoutenia ovata) 737 . 

Wortelhout (Ambonsch) (Pterocarpus saxatilis) 666. 

Ijzerhout (Mesua ferrea) 519 . 

» (Riouwsch) (Sloetia Sideroxylon) 754. 

// (Sumatraansch) (Eusideroxylon Zwagerii) 299 . 

if (Temataansch) (Blackwellia foetida) 106 . 

Zonnebout (Pterocarpus indicus) 663 . 

Zuurzak (Anona muricata) 44 . 
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